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DVNE COLLECTION, 

DE MINÉRAUX. 
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OvvJS.AGEou ton donne de nouvelles idées^ 
Jiir la formation & la décompofidon des 
Mines y avtc un court expofé des femimens 
des Minéraiogifies les plus connus \ fur la 
nature de chaque efpèce ^ le Minéralifateur qui 
sy rencontre ^ & la quantité de métal quelle 
produit. •-•...,. 
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PRÉFACE. 

Xj a CoUeûion de Minéraux dont 
on préfente ici la defcription , eft 
moins confidérable par le nombre 
que par le choix des morceaux qui 
la compofent. Il eft inutile de dire 
qu'on s'efl principalement attaché à 
raflèmbler ceux qui ont paru les plus 
propres à répandre du jour fur la 
formation des mines en général & 
fur celle de quelques elpèces parti- 
culières , dont le rapport immédiat 
avec d'autres efpèces qui les accom- 
pagnent d'ordinaire , avoit à peine 
été remarqué. Xa plupart des Miné-i 
ralogiftes nous ont expoft les ca- 
raâeres diftinâifs de chaque efpèce 
de Mine, d'après là figure ex;é- 
a iij 



17^ PRÉFACÉ, 

rieure , fon tiflu , (à dureté, fk pe- 
fànteur, fa couleur ,.& fur-tout d*a- 
jJrès les réfultats plus ou moins exa<5ls 
que ratialyfè ehymique leuravoit 
fournis ; mais très-peu fe font ex* 
pliqués fur Tintîme liaifbn que pa- 
roiflent avoir certaines espèces en- 
tr*elles, 

C*eft ce que nous nous fommes 
propofés de faire dans cet ouvrage, 
en diftinguant avec foin, autant que 
nos connotflances adhielles l'ont pu 
permettre , les Mines primitives ou 
êi ancienne formation de celles qui 
portent avec elles les traces d'une 
origine plus récente , quoique cette 
origine remonte quelquefois à des 
tems fort éloignés de nous. 

On rencontre les Terres métallf- 
ques fous divers états qu'il eft ef- 
lèntiel de ne pas confondre. Elles 
font d'abord ou pures ou mélangées. 
Les Terres métalliques pures (ont 
cimbinées ou non avec le principe 
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Inflammable ; dans le premier ca$^, 
elles ont ; tout ce qu U faut . pour 
conftituer im miétal parfait ; tels . 
font ÏOr:y l'Argent, f. le Cuivre & le . 
/^rappelles vierges ou natifs ; dans 
le fécond cas, elles (ont à l'état de 
diaux : les Ockres martiales &. cuir 
vreufesy V Hématite & hMineroug^ 

de cuivre enfournifîènt.des.exeni-v 
pies. , 

Les Terres métalliques mélanges 
ou minérali/ées font pareillement 
combinées ou non ayec le principe 
inflammable ; ce qu'il faut bien di^ 
tinguer pour prendre une idée jufte 
des altérations qui {brviennent à 
ces fùbftances que. nousi' appelLoA$ 
Mines.. * , 

Les Mines de la première. fbrte> 
ou celles, dans lefquelles la. terre 
métallique eft unie au principe ir^ 
fiammable , font ordin^remei^ mi- 
néralifées par lé Soufre-ou par l'Af 
fénic y ou pat l'un &.l!a«£re à la ïoi^ 

a iv 



VïV P îi ET A CE. 

<ie ce nombre fi>nt les Mines (CAr^ 
gent blanches ^ grifis^ rouges & vi- 
treufes; les Mines de Cuivre grifist 
les Mines de Ferjpéculaires & mir 
'Cacéès grifes ; les Pyrites martiales 
'-(ÔL cuivreujes ; les (^alênes ou Afi- 
7Z« ^e Plomb grifes ; les Mines 
^'Antimoine grifes ; les Mines de 
Zinc appellées Blendes ; les< A£tr 
nés de Cobalt blanches & grifes:^ 
Sec, Dans toutes ces mines , foit 
qu'il y ait un feul ou plufieuts mi- 
néf àlifàteufs , foit que la ïubftance 
mioéralifànte excède oujion la terre 
métdlique , cette dernière fè trouve 
•toujours combina avec le principe 
^inflammable : fi Ton y rencontre 
donc quelquefois une partie de cet- 
«te terre à Tétat de chaux ou à l*étac 
'^lin, c*eft que la mine a déjà éprou- 
t4 éè l'altération 9 ainfi que j'aurai 
"ûcc^tlôn de le faire remarquer dans 
lin grand nombre des morceaux qui 
(GomcKiffent <:ette colle<5UQn. 



PRÉFACE. ix 

' De la déCompofition des Mines 
précédentes il réfiilte , fuivant lé? 
circonftànces i ou des Métaux vier-' 
^es ou des Mines à Ntat de c^aux, 
qui rie contiennent plus ni Soufre , 
ni Arfénic. Dans ces Mines fecon- 
daires , la terre métallique n'eft pas 
toujours à l'état de chaux pure ; elle 
eft ibtivent combinée avec un prin- 
cipe fàlin qui la minéraiife , comme 
il eft facile de s'en convaincre lorl^ 
qu'on fiiît la méthode , jufqu'à pré- 
iènt fi négligée , d'analyfer les mi- 
nes dans des vaiflèaux fermés. C eft 
ainfi que M. Sage , de l'Académie 
Royale des Sciences , eft parvenu 
à établir , par des expériences nou- 
velles & fort ingénieufes, que ce 
principe fàlin qui minérali{è les mi- 
nes à l'état de chaux, eft dans quel- 
ques-unes VAIkall volatil & dans le 
plus grand nombre Y Acide murin^ 
Xes mines qui appartiennent à cette 
claflè font;^ la Mine d* Argent cor- 
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née , lès Mines de Fer fpathlques Sc 
hépatiques , i'A[ur & le Verd die • 
Cuivre, iz. Malachite , les Mines de 
Plomb vertes , rouges & blanches , 
les Criflaux jïEtain , les Mines. 
d'Antimoine rouges , les Pierres car- 
laminaires y \?i Manganaife., les 
fleurs de Cobalt , &c. 

Ces Mines de nouvelle formation 
^tant la plupart produites par la dé- 
compofitian dès Mines primitives^ 
il n'eft pas rare de les trouver réur- 
nies fur le même morceau. Les ca- 
ra(5lères qui les diftinguent & qui 
établifîènt le rapport qu'elles ont 
entr'elles , font alors fî fènfibles Se 
fi marqués qu'un Obfervateur atten- 
tif ne peut s'y méprendre , pour peu 
qu'il foit d'ailleurs verfé dans la 
connoiflànce des Mines & des for- 
mes qui leur font propres. 

On ne peut , par exemple , ré- 
voquer en doute l'origine de l*^/*- 
gent vierge capillaire y quand, on 
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Vbit qu'il fè rencontre toujours (ùr 
une Mine d^ Argent blanche ou grifi^ 
dont l'état de décompofition eft 
prouvé par lefflorefcence vitrioli- 
que qui raccompagne. Cette for- 
mation de l'Argent capillaire aux 
dépens de la Mine d'Argent grifè 
eft d'autant plus frappante , qu'elle 
arrive fouvent fous nos yeux , conï- 
mene l'ignorent pas ceux qui font 
àQS coUeélions de Minéraux* 

Les fignes de décompofition , 
quoique moins évidens , ne ^ font 
pas moins certains dans la Mine 
d* Argent noire que dans celles donc 
on vient de parler. En effet , on y 
retrouve fouvent tantôt la forme 
prifmatique à {bmmets polygones 
^Qs Mines d'Argent rouges y tantôt 
la fonije triangulaire & pyramidale 
Acs Mines d* Argent gri/es , ce qui 
joint aux portions de ces Mines qui 
font reftées fans altération , fuffic 
pour indiquer qu'elle leur doit fon 
origine. 
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Les Mines de Cuivre gorge de 
pigeon & queue de paon , ainfi nom- 
mées de la variété des couleurs qu'el- 
les préfentent àleurfurface, ne font 
qu'une Mine de Cuivre jaune qui 
tend à fè décompofèr ; auffi remar- 
que-t-on que , plus les couleurs en 
font éclatantes , plus la mine eft 
tendre & ^Q-iable , tandis que les par- 
ties non altérées font afîèz dures 
Î>our donner desétincelleslorfqu'on 
es frappe avec le briquet. Ces cou- 
leurs vives & variées alnnoncent aûffi 
un commencement d'altération dans 
les Galènes , les Hématites & quel- 
ques autres Mines où elles fè ren- 
contrent. 

La Mine de Fer rougeâtre , qui 
prefque toujours accompagne la 
Malachite & les ûeurs de (Suivre 
vertes flriées , n'eft point un de ces 
mélanges accidentels formés par la 
rencontre des matières hétérogènes 
qui circulent dans les mines; c'eft 
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ht^ terré mattiale contenue d'abord 
dans ta Pyrite cuivreufe , mais dont 
le cuivre s*eft dégagé depuis poup 
reparoitre (bus une autre forme dans 
la Mine de Cuivre verte qui réfùlte 
de la décompolition de cette Pyrite, 

Les Crifiaux d*a^ur de cuivre ne 
fè trouveroient pas toujours à la Sur- 
face & dans les cavités des Mines de 
cuivre grifis iécotnipoCées y fi ces 
dernières ne contribuoient en rien à 
leur fottnation. 

Les Mines de Cuivre hépatiques^ 
le Bleu "& le Kerd de montante 
nous fourniflent encore de nouvel- 
les preuves de la décompofition d^ 
Mines de Cuivre pyriteufès jaunes 
<&gri/ès. 

La plupart de ces décompofitions 
étant occafionAées pari aéli vite des 
principes conftituans de la Pyrite , 
on voit combien les exemples en 
doivent êtrefréquens dans les Mi- 
nes i/^J^r qui£bnt les plus cômmù- 
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Iles & les plus variées de toutes les 
Mines. 'Lx Pyrite martiale y en fè 
décompofant foie paf la voie hu- 
mide , loit par la voie féche > donne 
naiflànce tantôt aux Mines de Fer 

. d'un brun rouge ou de couleur de 

foie , tantôt aux Hématites & {bu- 
vent aux Mines de Fer ochreufès 
ou iimonneufes. D'un autre côté , û 
)! Hématite vient à (è combiner avec 

. le phlogiftique & le foufre, elle 
change de forme & de couleur^ re- 
prend l'éclat métallique âc devient 
•une Mine de fer micacét grifi : de 

•Cette dernière à la. Mine dejer/pé- 

-xulaire l'intervalle eîl peu fènfible ; 
on trouve cependant entre l'une & 
l'autre des différences afïèz marquées 

' pour ne les pas confondre. 
Lé pafïàge du Sparfi calcaire rhom" 
boïdal à l'état de Mine dëferfpA" 

: thique , par l'intermède des Pyrites 
qui {è décompofènt , eft un de ces 
phénomènes, curieux qu'on admet 
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' difficilement ; mais , tout extraordi- 
naire qu'il paroît , il n'offre rien de 
plus fingulier que la tranfmutation 
du Spath calcaire pyramidal en Ca- 
lamine blanche par la décdmpofi- 
tion des mines de Zinc appellées 
Blendes, Avant que de nier de pa- 
reils faits , il faut prendre . la peine 

. de les examiner , & fe rappeller que 
l'exiftence à&'& pétrifications ligheu- 
fes a été long-tems conteftée par la 

' difficulté qu'il y avoit de donner des 

râlions fatisfaikntes de leur origine. 

La décompofition des Galènes ou 

. Mines de plomb grijès , & leur con- 
verfîon.en Mine de plomb blanche,^ 
verte ou rougeâtre; la transforma- 

; tion de ces dernières en Mine de 
plomb noire, ou leur retour à l'état 

, de GaUne par une minéralifation 

• nouvelle, font des faits qui ne peu- 
vent, échapper à quiconque verra 
fans prévention des morceaux pa- 

., reilsà ceux que nous. ayons décrits 
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à rartîcle de ces Mines. On dira 
peut-être que ces morceaux font en 
trop petit nombre pour qu'on puiflè 
en tirer des indu<5tions auffi généra- 
les que celles de la décompoiition 
Si de la reproduélion journalière 
des Mines : mais ^ quand on exami- 
nera des morceaux de ce genre avec 
iattention convenable , on aura lieu 
de fè convaincre qu*ils font beau-- 
coup plus communs qu'on ne pen{è» 
& que rien n'eH plus ordinaire dans 
le Régpe minéral que ces états foc* 
cefUfs de formation & de deflruc- 
tion par où paflent les Mines. On 
peut confolter à ce fojet les fàvani 
Traités de M. Lehmann & en parti* 
culier le Mémoire où ce profond 
Naturalifte difoute la queftion,^ 
les Mines fi forment ou croijfent 
tncore journellement dans lefiin dfi 
la terre F (*) » On ne peut , dit^ii » 



mm 



(*) Latndudioa fiwiçoiiSi de csMémoir* 

» apporter 
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* apporter trop de raifons pour ap- 
» puyer une vérité phyfique , tant 
» qu'il fe trouve des hommes qui 
3» s'efforcent <le la contredire ». 

Les Mines Métalliques ne fonc 
pas les feules qui viennent à l'appui 
de cette vérité ; ilfuffit de connoître 
les M-ines £ Antimoine rouges^ les 
Pierres calaminaires , les fleurs de 
Bifmuth & de Cohalc pour juger 
que les Demi-Métaux , dans leurs 
mines, font également expofés à 
des altérations fréquentes , qui fe 
manifeftent foit par refflorefcence, 
(bit par un changement total dans 
le tiflu , la dureté , la couleur , &c. 
au point que ces nouvelles mines , 
quoique pourvues du même métal , 
n'ont plus rien de la forme ni des 
principes minéralifans qui fe trou- 
voient dans lés premières. 



fe trouve à la fuite de VArt dts Mines du même 
Auteur, pag, 580 ôf fuiv. 
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Les preuves nombreufès que nous 
venons de citer de la décompôfitîon 
de certaines mines & de leur régé- 
nération fous une forme & des qua- 
lités fbuvent très-différentes de cel- 
les qu'elles avoient auparavant, font 
plus que fùfKfantes pour porter la 
conviélion dans lefprit de ceux qui 
ont étudié la marche uniforme & 
confiante de la Nature dans les trois 
Régnes : ( * ) nous conviendrons 
cependant que nousfommes encore 
bien éloignés d'avoir fiir cet objet 
les connoifïànces néceflàires pour 
dévoiler les caufès cachées de tous 
ces phénomènes , la manière dont 
elles agiflent , les circonftances qui 
les font naître , &. les particularités 
qui les diftinguent. Si nous avons 
été aflèz heureux pour entrevoir 
quelques-uns des moyens dont la 

^ ^ ) Ncc mantt ullafuijîmilis res ; omnia migrant ^ 
Omnia commutât Natura » & vertere cogit. 

Lucret« de rerum naCt lib. V* 
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Nature Ce ferc pour opérer ces transr. 
formations dans lés Mines, loin de 
penfer qu'ils foient les feuls , nous 
Tommes très-perluadés qu'ilenexifte 
beaucoup d'autres, qu'à l'aide de 
i'obfervation & del'expérience nous 
parviendrons peut-être à découvrit 
un jour. 
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EXPLICATION des noms abrégés des 
Auteurs & des Ouvrages de Minéralogie^ 
cités dans cem Defcription de Minéraux. 

B AU MER (Jean-WilhelmJ 

Minéralogie publiée en Alle- 

Bautn. niin^^mand fous ce titre : Uatur^-^ 

chichu des Mineralrcichs , &c* 

Gotha, lydj.i/z-S^ 

Bertr.Dia. y BBaTRANCfElie) Diâion- 
^ < naire oryccologique univerlel. 
ory"- iLa Haye . 1763. i»-8». 

r BuCQÙET (M.) Introduc-. 
Bucq.introd.< tion à l'étude du Règne mi- 

(^néral. Paris , ,1771. in-is,* 

Cappell. ip^f^="=5p^*"î"^"^^"*-> 

jiA ^Prodromus CryltaIlographi«. 

prodr, crytt. liucemcz, ij23.in^^^.Jlg. 

Cartt ttfiusER ( Friderîci- 




Carth< 

Cronstedt ( Axel Fredric) 
an Eflai towards a fyftem of 
^ A •^ J Mineralogy ; tranflated from 
vl^ronlt, mm, \ ^.j^^ original fwedish,with notes 

by Guftav Von - Engeftrom* 
London, 177O. in-S^» 

T\ 1» -Dl>««>»i 5^ -Dale (Samuel) Pharmaco- 
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O 



OR O 5*0/ Chymicorum. 

ESPÈCE L 

Ç GeiiegenBs Gùîi 
R FlEROE Ott Natif. A. î des Allemands. 

Aurum nativumJCxon^. inln.i6j'»Wolt.inin.29« 

nudum nativum^ Lin» Syft. hau XI L 

lyi. n^l. 

nudum gcnuini colons. Carth, min. 77. 
nativum radicatum & folutum.. Wall, 
min. trad. fr. 305 & 304. 
> /yi/ffl/w vir^ncutn. Valm. de Bom« min* 

2. p. 310. 

A 



Cet Dr n'eft point minéralilE; fa criftal- 
Kfation eft oaaëdre & quelquefois prif- 
jtiwtique : il contient fouvent une petite 
portion d'argent. M. de Jufti dit dans (à 
Minéralogie, que l'Or vierge eft rarement 
au-deflxiS du titre de a 2 karats. 

A I. Or natif en feuilles & en peintes fur du 
Quattz , 4ont une partie fait voir des portions 
de ctiftauxde roche, tandis que l'autre eft à 
l'état de FeUt-fpath * ou Quartz feuilleté d'un 
blanc mat, L'Or s'y montre en quelques en- 
droits , fous la forme de petits cnftaux peu 
réguliers ; d« Chremniv^ en Hongrie. 

• M. Ctonfteat a remarqué dans fa Minéralogie 
/ 1 ,^j ) que le Quaiti qm fert de gangue a l'or de 
Hongrie , a une apparence particulière. 

© A 2. Deux morceaux d'Or natifs Tun en 
pointes , l'autr* en jumeaux , fur du Quartz : 
duP^rou. , 

© A 3. Or natif en petits grains épàrs dans une 
Mine de fer hépatique ( cT J ) cnftallifée en 
cubes reaangles . ftriés fur toutes leurs faces . 
& cellulaires dans leur intérieur ' C e-JI- a* 
Cria.p. 3;6 &fuiy.) Ce curieux morceau . 
dont la eaague eft un quartz mêle de mica , 
vient des environs de Catheriuebourg , en 
Sibérie. 

• Les compartimens ce«rfiûi«s qu'on remarque dans 



primitif^ étojcuae Pyrite mivrmfe tenant pr {%(p JL ) 
tecce Py tice jpar la déconipofition du foufre qu'elle Con* 
cçnoît > a pâ{{é| fans changer de forme, à Tétat de Miné 
de fer brune onhéfatique s c^eft pqurâuoi les grains d'oC 
paroilTent i nttd dans les petits interftices que le foufre 
& ie cuivre ont laiflîés en fe décortipofant. Le Mica i; 
dont le quarti efirincrufié en quelques endroits » (embii| 
indiquer que ce dernier â aui(î foufiFei^t de Taltéracion* 
Voyez un niortéau de cette efpèce , dont la décomjpo* 
fition eft moins avancée ^ ci-après ( (/* J 4. } 

O A 4i. Or natif en petits triftaux ûSaeins ; 

* grouppés confufément les uns fur les autres^ 
Le plus grand de ces criftaux eft un oâaëdre 
comprimé fous la forme d'une lame hexa« 
gone, dont les côtés » alternativement grands 
& petits, ont leurs bords en bifeau : dô 
Hongrie, 

Voyez fur ces Criftauz d*or VEfféU de Crfjialhgri^fhii, 
fag. ^76 é* 3^0. 

© A jT. SaBlc trh ^fin tenant or , argent & hip^ 
muth : on le trouve dans la rivière à^Orbeyran 
& dans celle d*Arv€ , auprès de Gei^ve% 



ESPÈCE IL 






Atmtmfulphure mineralifatumXjton^* min, 1 66^ 
m ■ mintralifatum pyritd. Syjk^ nat. XII» 

1^2. n®. a. 
,. mineravanaveSituni. Wolt min« 2p« 

Or minéralifé avec le foufre par l'intermède du^ 
iuï^ Sage Elem. de Minéral. docim*p% 2/4. 

Aij 
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Pyrites d'Or ou Pyrites aurifères. \/Mb/2/T. Expo/, 
des Mines, p. 47, 

. Suivant M, Cronftedt & les Minéralo- 
jiftes les plus récens , cet Or n'eft pas 
feuiement interpofé dans la pyrite , com- 
me Henckel Tavoit avancé ; fl y eft en effet 
xninéralifé ^ puifque ^ dans cet état y Teau 
régale n a point d'a£tion fur lui. 

B. I. Mine d^Or pyriuufc, ou Pyrite mar- 
tiale informe » tenant or, dans du Quartz: 
de «fcÂ^/nxi^:;; en Hongrie. 

Ceft la Pyiice d*ua jaune pâle, nommée ^«(^ ou 

gdft par les Allemands ; elle eft en partie accirabîe par 

l'aimant. Aufumfldfhure mifuràlifatum mettante ferre, 

' Cronftt min. 16 6.1. z.H*bitat inFjritA ciébico Smolandià. 

Syft. nat. XII. 

O B« 2. Autre > compofée d'un amas de petits 
: grains ctîatoyans » arrondis ou polygones , 
dans du Quartz : audi de Hongrie, 

Elle rend par quintal quarante-cinq livres de fer, 
trente-cinq livres de foufre , Se cinq marcs d^or. . 

B. 3. Mine d^Or pyriteufe ou Pyrite cuî- 

vreufe informe tenant Or > dans une pierre 

talqueufe grife , mêlée de fpath calcaire 

^lanc^ d^jkdelfors^ ParoiiTe aAlfeda «en 

6molande« 

Voyez fur cette mine l*Hift. dé l'Ac R. dé^ Suéde , 
vol. VI. p. 117, Se la Minéralogie de Wallerius, trad. 
fr. p. 5 S 3. M. Cronftedt dit qu'elle donne ane ooct 
4l'or Ac au-deiTous par q-uintaU 
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^© 5. 4. Blende pyrheufe tenant Or , entre deux 
couches de fpath calcaire pyramidal : àt% 
mines du Comté de Darby , en Angleterre* 

B. j*. Blinde cornée , Galène & Pyrite tenant 
Or t dans du quartz en partie criltallifé : de 
Schemniii , en Hongrie. Cette mine donne 
fept marcs Se demi <r argent par quintaÛ 

Aurutn fulfhure mineraUfiuuîn metUame zkico ^ 
fêifù autargentOf Ctonù»min, 166* u c. HMtat in 
zinco fterilo ChemnhxJi Syft. nat. XIL* » â Chcmnitz^ 
p dit M. CronHedc , on trouve une mine de zinc qui 
» contient une grande quantité d'argent , Se cet«r« 
1» gent efl très*riche ea or «• Cronft. mn» loco ck* ^ 
ibid, 17 5* 4; 2* 

G B. 6. Galène mêlée de Pyrite tenant Or : de 
Siegelsberg^ en Hongrie. Le quintal de cette 
mine donne huit marcs^& une once d'argenc 
riche en or. * 

O B. 7. Mine d'argent rouge foncée, mêlée dç 
Pyrite tenant Or , dans du quanz ; de Chrême 
nit[^ en Hongrie. Cette mine tient quatre 
phennings d'or & beaucoup d Vgent par 
quintaU 

O B, 8. Mine de cuivre hépatique & vîtreuC» 
azurée tenant Or, fans matrice : de la Nou^ 
iteUe Année à Johann-Ç eorgenftadt. 

N. Bé Pai reçu ce morceau (oos le boi» àtfFdfram 
ou mine morte fcrrugineufe tenant qi. 

O B. 9. Mine de cuivre hépatique mêlée d% 
pyrite cuivrcufe tenant Or , lans matrice : 
de Hongrie* 

Aiîj 



4 DiscRiPtroN 

O B, lOi Mine d?Of rouge , ou Cinabre tenant 

Or , dans du quartz carié blanc : de Hongrie. 

. Ce Cinabre a la couleur vive & luifante des 

f^lus belles mines d'argent rouges. Il eft cel- 
ulaire & fans forme déterminée» mêlé de 
pyrites en très-^petits cubes » grouppées etk 
mammelons. 

Auram fulfhure minerait fatum mediante Mercuriâ^ 
Cionft. min. i^6* i. b. Habitat in hydtârgyro Cmnéh 
hâf$ HummU. Syft. nat.Xll. ( KfiA Guldi/ch-ma des 
Allemanas.) 
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JYllNS d^Or arsenicale, g. 

''^urum arfenico mineralifatum medîante ferro. 
Or minéralifé avec l'arlénic par l'intermède da 
. fer« Sage » EUm. de Min. doc* p. 2^3; 

Mine d'Or de Vagay en Tranfylvanie. Monn. 
Expof, des Min^p. ^y? 

Cette eipèce eft une mine d^Arfénie te flat- 
tée tenant or trouvée depuis peu à Nagiay^ 
en Autriche t les morceaux dont M. Sage 
a fait i'effai^ contenoient par quintal 7; 
livres d-arfénic^ 11 livres de cuivre, 8 
livres de fer, 2 livres de quartz, 5 livres 
7 onces 4e cobalt & p onces d'Or. 

C. I« Miné d^Or arjenicalê ^ ou Mine d^Arm 
fenic iefiacée tenant Or, Sa furface s eleve ei> 
luammelons noirâtres, granuleux» formée dct 
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couches minces recourbées les unes fur les 
autres. On remarque dans fcs fraâures une 
mine d'arfénic blanche en lames lulfantes & 
fpéculaires » fur une gangue quartzeufe en 
partie criftallifée : de Hongrie. 

ESPÈCE IV. 
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Latine ou Or blanc. D. 

Platinum feu Mctallum album , rigidum , fuih^ 
* fragile ^pandtrojîjljimum^ Sj^. nat. XIL IJî. 
Platina del Pinio. Scheffer, Mém. de TAcad. 

de Stockolm, an. 175 a « p» 26p. Lewi^. 

Tranfad. phîlof. 1754. ^^'* 4:^* Cronft* 

min. 17p. 

Soit qu'on regarde cette fubftance com- 
me un Or imparfait y ainfi que paroît Tîn- 
finuer l'Auteur d une lettre anonyme in- 
férée à la fuite du Recueil des Expériences 
fur la Platine, ( Paris y 1758 in-ii.)Ço\t 
qu'on la regarde , avec quelques Chymiftes, 
comme un Or altéré par L^ amalgame y il 
eft confiant qu'elle ne diffère de TOr que 

})ar des qualités accidentelles y telles que 
a ténacité , la couleur > la dureté , Tin- 
fufibilité au feu le plus violent & qu'elle 
partage avec lui les propriétés qui le dif- 
tinguent le plus de toutes les autres fubC- 
tances métalliques ; cependant plufieurs 
Ph^ficiens penfent que la PUtine eft un 
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8 Descr*iption 

nouveau métal parfait , qui , par £i coupel- 
lation avec le plomb , peut donner de» 
mafles pures, bien compades & malléa- 
bles : mais , tant qu'on n'aura pas des ex- 
périences plus décîfîves que celles qui ont 
été faites , & que cette fubftance ne nous 
parviendra point dans un autre état que 
celui fous lequd on nous Ta envoyée jus- 
qu'à préfent , on aura de fortes raifonis 
pour révoquer en doute Texiftence de ce 
nouveau métal, 

O D. !• Treize gros & demi de Platine, telle 
qu'elle nous arrive du Pérou, c'ett- à-dire, 
en petits grains anguleux & applatis, doux au 
toucher , d'un blanc livide , mêlés de pail- 

- letces d'or , de fable ferrugineux noir atti** 
rable à l'aimant ^ &c/ 

O D. 2^. Un gros & demi de Platine pure^ ou 
en grains féparés par le triage des matières 
hétérogènes avec tefquelles on nous l'eavoie« 
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ARGENT. 3 Luna Chymicorum. 

ESPÈCE I. 

ARGENT Vierge $ Oedùgen-filher 7 j .« 

^ . 0u Natif A. l ou F^n^m*. J^^^ ^«- 

jlrgtmum nativum. Wall. mîn. ^pj. 
' purumnativum. Crônft. mîn. \6%. 

— — — nudum n^tivum. Syft. nat. XII, i^S. 

no. I. 

■ nudum malltahilt. Carth. min. 75*. 
'I I ) nudum nativum forma varia. Wolt» 

min. 2p* 

Cette eipèce doit fouvent fon origine 
à la décompQfîtion des mines d'Argent 
rouges & vitreufes , quelquefois même à 
celle des mines d'Argent grifes. Sa crif- 
tallifation eft odaëdre , & pour Tordinaire 
ramifiée. UArgent vierge contient pref- 
lue toujours un peu d'or : celui dont M* 
»agc a fait leffai a produit p(î livres d'Ar- 
gent & 7 onces d'or par quintal. Cet Ar- 
gent eft^ fuivant lui^ à 11 deniers la 
grains. 

« 

3 A. I. Argent vierge folidê Sç en longues poit»^ 
tes contournées , dans du fpath calcaire 
blanc : de.Kongsberg en Norrege.On remar- 
que fur ce morceau de la mine d'Argent; 
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noire cellulaire due à la décompofition d'une 
mine d'Argent rouge. Il y a lieu de croire 
que c'eft à la deftruâion de ces deux mines 
que cet Argent vierge doit fa naiflance* 

Argentum nativumfolidum. WslIIcûms min. 193. i* 
L'Argent vierge de Konglberg èft au titre de i ç loths 
14 grains; or, 16 loths de fin correfpondent â 11 
deniers de France.' 

'3 A. a, Atgtnt vierge folidc & en filets contout^ 
fUs : du Mexique; on y didingue quelques 
légères portions du fpath oalcaire qui lui fer- 
voit de gangue. 

3 A. 3. Argent vierge folîde & en filets con- 
tournés , mêlé de mine d'argent vitreufe , de 
blende cornée, d'un peu de galène & de 
fpaih compare blanc : de Frey^e/g, en Saxe.. 

Dans ce morceau intéreffant l'Argent vierge paroît 
dâ i la décompofition de la mine d'Argent vitreufe. 

3 A. 4. sergent vierge en vegitation comprimiez 
ou en pointes qui s'entrelacent de manière à 
imiter une efoèce de rézeau ou de galon » 
dans les interftices d'un quartz friable blanc : 
de VUlafranca , en Galice* 

Argetftum nativum d:ndmtiei mufei in^Mt r^ftHU- 
fum^ Syft« nat. XIL 14$. n^ i. 1, ^alK min, 2.93* 4- 
( Cewachfen-filher des Allemands }• 

3 A. j*. Idem^ coloré & détaché de fa ma- 
trice ; du Potofi^ où il eft nommé Aranle par 
les Efpagnols, à caufè de fon tilHi qui imite 
une toile d'araignée. 

3 A« d. Argent vierge en végétation , dont les 
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xameaux qaadrangulaires & articulés font 
compofés de petits oâaëdres implantés les 
uns fur les autres, comme dans les criftallifa* 
tions artificielles de l'alun ( Eff. de Crifi^ p. 
t3S6. &fuiv») Trois morceaux ; l'un fous la 
forme d'un petit arbriileau entremêlé de fpath 
compaâe blanc s Jt JFolfach dans la Princi- 
pauté de Furfiembcrg ; les deux autres, fans 
gangue , viennent de Sainu-'MarU aux-Mi^ 
nés, où cette variété a été trouvée avec la 
mine d'Argent rouge, en 17 J4 & ^7SS» 
mais cette riche veine eft épuifée. 

Afffnium nMivum cryfidlînum ramis tetr agonis mw 
sîupmis Sy(L nat. XIL 148. n^. i. jT^ ArgefUumcriffêh^ 
tum ahotëm firuticem firme êmuUm (Unfi ftipMH$ ta-' 
tfMtfiuUs.Wotm. nsuC p. 1 1 ^« L'argent vierge des art. 4 
ac ( ne diffère de celui-d que par 1^ compreffion de 
fes ramifications* M. Sage aobtena, parramalgamede 
l'Argent avec le Mercure , une criftallifàtion abfolument 
feœblable. 

3 A. 7. argent vierge en pointes , mêlé de mine 
it Argent vitreufe , dans du (path compaâe : 
de la mine du Prince du Ciel ( Himmelsfurft ) 
à deux lieues de Freyberg. Dans ce morceau 
l'Argent vierge provient de la mine d'Argent 
vitteufe. 

Argentum niuivumftrmâ funâerum (^ mUtdarum^ 
Carth* min* 75* 

3 A. 8. Argent vierge denticnlé , couleur d^or» 
fur une gangue de quartz micacé ; de la 
Principauté de Furflemberg. 

Argentum naHvum ientafum^ fea iemes éorgentek 
.Valu mio.^ x^3« S* 



{t2 Description 

3^ A. p. Argent vierge capillaire^ wtc raine 
iP Argent noire : de Jokann-Georgen/ladt.Cette 
dernière provient de la décompoficion d'une 
mine d'Argent rouge dont on diftingue en- 
core quelques criftaux ; maïs elle fe décom- 
pofe à fon tour pour donner naiilànce à l'Ar- 
gent vierge, qui s'en dégage fous la forme de 
filets très-déliés & contournée:. 

.Argemum nativum cafillare , feu trichifes.- Wall, 
itiîn. X9^>6. Afgemum eapillare in fitisSyA. nat. Xil, 
148. n". I. J", ( HMY'filbtràtt Allemands )• 

3 A. 10. Argent vierge capillaire ^ ou en filets 
courts extfêmement minces» dans une mine 
de Cobalt rouge & noire : (PAllemont^ en 
Dauphiné. Cet argent doit fa naiflance à la 
décompofition de la mine d'argent grifè ou 
vicreule cpntenue dans cette mine de Cobalt. 

Ceft à une mine de cette efpècc , ou peu dlfiërence 
que les Allemands ont donnë^ le nom de mine d^Argen 
nrnàe d*oye. ( ci-après Efp. VIII. } 1 

3 A. 1 1 . Argent vierge capillaire^ fur une mine 
de Cobalt mêlée de fauffes améthiftes cubi- 
ques ; (CAnnaberg , en Saxe. 

3 A. 12. Autre fur une mine d'Argent noire , 
légère & poreufe ( 3 G. 2. ) qui provient de 
la décompofition d'une mine d'argent grife. 
L'efflore(cety:e vitriolique qui accompagae 
ce morceau ( e0 fenfible au goût & à VcsXU 
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M In s D* Argent (Glux^nz. ou Siiher-gUt 
VITREUSE. B. . X des Allemands. ' 

Minera Argenti vitrea. Auâor. 
Argtmumfulpkun mineratifatum , mîntrâ mat-^ 

Uabiii y vitred, candela igné iiqu4'' 

iilL WalL min, 2^4. 
• ■ mineralifatum grifeum ^fplendens ^ mal^^ 

leabile. Carth. min^ 75*. 
I mineralifatum vitreum. Syft, nat. XII. 

148,11^3. 
fiilphure mineralifatum. Cronft^ mîn. 

I plumbd coloris fpUndens t malleaiile^ 

Wolt. mîn, 29. 
■ mineralifatum ^ feSile , maUeabile , 

plumbi'Colorum. Syft. nat» XII« ibid^ 

Ceft r Argent minéralifé par le^foufre 
ieul. M. Monnet {Expojl des Min. p. 48.) 
dîftingue deux fortes de Mine d^ Argent 
vitreufe; lune qui eft flexible, fe Ijijfle 
couper comme du plomb, & qui, dans 
fa coupure fraîche , a la couleur & le lui- 
fant de ce dernier métal : l'autre, qui eft 
plus dure j aigre , caffante ^ 6c qui , loin de 
fe tailler couper , fe laiffe plutôt réduire en 
poudre : mais celle-ci étant encore com- 
binée avec Farfénic , ne rnérite point le 
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nom de mine d'argent vitreufe ; c'efi une 
mîiie d argent rouge altérée, qui paflTe à 
Tétat de mine d'argent vitreufe. Lorfque 
cette dernière fe décompofe , elle prend 
une couleur noire {voyei ci- après 3) G). 
La mine d'argent vitreufe rend au quintal ^ 
fuivantWallerius , les trois quarts d'argent 
ou 7j livres; fuivant M. Sage, 84 livres 
d'stfgent 6ci6 livres de (ou^ ; & fuivant 
Henckel , neuf dixièmes d'argent & un 
dixième de foufre. 

3 B. I. Mine iPJrgent viireuji crifialUJee en 
cnbes, dont les angles falides font tronqués ; 
iEff. de Crifi.p. 370.) elle forme un petit 
rrouppe « «ms matrice : de Kuhfchackt , pr^s 
de Freyberg. 

ArgentumvUuÊémcrfiÀninHm* Syil. nat* XU» X49« 
û*. 3. 7^ 

3 B» 2» Mim et Argent vitreufe JoUdt ^ en gru« 
Hveacuc & en criftaux défortnés » dus à la dé« 
cofspofition de la mine d'argent rouge , donc 
il refte encore -quelques portions noircies par 
l'arfénic 9 dans uœ gangue ^uartzeufe : de 
Fr^berg^ 

3. B. 3. Autre morceau de Ja même mine» 
mais plus chargé de mine d'argent rouge i 
cette dernière s'y rencontre en petits mam« 
melons granuleux d'un brun cauge» 

<7eft la fecoade qualité de raine d'Argent vitreufe de 
'M»MoQQet. 
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3 B. 4r« Mine d Argent vUnuft crïfiallïfèe en 
pointes fur du fpâth compaâe blanc , dans les 
interftices duquel la même mine eft fous la 
forme de feuilles minces, avec une effloref* 
cence blanche arfénicale : ( o-o D. i .) de la 
mine d'Himmelfurfl , près de Freyberg« 

Argentum litreum fuMatum. SyÇL nac XII. 1499 
n^» 3. ^ Ces pointes me paroifieat être des prifines 
déformés, qui, dans leur otigiaç . étoienc des cciftaux 
de mine d'Argent rouge. 

3 B« 5*. Mine ^ Argent %dtreufe tn grumeaux i* 

3ui paroiflent provenir de la décompofition 
'une mine d'argent grîie^eo criftaux trian- 
gulaires* Il refte en effet des portions de cette 
dernière , mêlées avec l'argent vitreux , dans 
du quartz , parfemé de pyrites & de quelques 
criftaux de roche : de Johann^Geargenftade^ 

3 B. 6. Mine J^ Argent vitreufe en cnfiaux à 
14 facettes, O B. ir)pelotonnés en g^o* 
bules & entremêlés de fpath lenticulaire» iut 
du quartz incrufté de mine d argent vitreufi 
fuperficielle : de Freyberg.. 

Afgintum vitreHmfuftrfcànli. Syft.nat. XII. i4^«n*« 



ESPÈCE III, 

MIME D^ Argent^ Hww - enz ou Hum^fiM 
CORNÉE l ^^ Allemands, 

'hËnera Argenti cornea. Auâor. 

Argentum rude €omewn . vel Argentum fulpfmn 
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1»^ * Description 

6* arftmce minttalifatnm ^ mîner4 

fufcâ , femi - pMmidâ , Lamtltofé , 

corntd , igat canitUz liquaHU. WalL 

irtîn, 255*, 

^Argmmm acide faïis folutum & mineralifatum. 

Cronft, min. 177, 
■ ■ nûntralifatum corntum ^fubmalUahlU^ 

fubdiafhanum micans. SyR. nat« XIL 
I48.no. 2« 
diaphanum lamcltofum. Syft. nat. IX. 

187. n*. 3. 
miner alifatumfufco'fiavum ^fukdiapha» 
num^ fragile. Carth. inin« 75*. 
I " corncum^ fubdiapkanum , malltaUle. 

Wolt.^ïiin. 2p^ 
Mine vitreufe blanche » ai4 Lune cornée native » 

Henckel » irurod^ à la Miner, trad. 
franc, p. 8$^ 

Wallerius & ceux qui Tont fuîvî ont dit 
que cette e^èce étoit mînéralifée par le 
foufre & un peu d'arfénic , & qu elle don- 
noit les deux tiers de fon poids d'argent 
par quintal ; mais M. Cronfledt Ôc y tout 
récemment , M. Sage nous ont appris que 
cette mine étoit minéraliféepar^'-^a^fe /tzû- 
/rn. Suivant ce dernier, le quintal produit 
20 livres d*acide marin & 80 livres d'argent 
pur. M. Lehmann , ( Traité de la form. 
ces Met. p. 147. ) dît que la mine d'argent 
cornée cft redevable de fa forme à Tarfénic 
& à Tacide du fel marin. Pour moi je penfe 
que Tarfénic ne doit pas plus s y trouver 

que 
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que dans les autres mines de nouvelle for- 
mation dues a la décompofition de mines 
fulfureufeô & atfénicales; Telles font^ 
parmi les premières, les mines de plomb 
blanches & vertes; & parmi les fécondés, 
les fleurs de Cobalt, qui ne contiennent 
ni foufre , ni arfénic* 

3 C. I . Un petit , maïs très-rare morceau do 
mine (P Argent tornée criftalliféc tn cubes rec« 
tàngles comme ceux du fel marin. Ces cubes» 
lifles, demi-tranfparens , d'un grîs jaunâtre , 
peuvent s*écrafer fur l'ongle comme de la 
cire & fondent très- promptement à la flani- 
me d^une bougie : ils font épars fur une mine 
fuligineufe & décompofée : de Johann^Geor^ 
genjtadt. 

Hithkat m SaxoTÙA Johann-Geartmjladt ^rariffimum. 
Linn, Syft. nat. XII. Voyez l'Effi de Crift. page 3^8 
& fuiv. 

3 C. 2. Petits fragmens de quartz , dans les- 
quels la mine £ Argent cornée fe trouve avec 
rArgent vierge en pointes : du Pérou. Elle 
eft ici fans figure déterminée & fa couleuc 
tire fur le*brun. 

plupart des morceaux d'Argent vierge du Pérou que j'ai 
eu occafion d^examiner , Coûcenoieat de la mne d*Af' 
pnt cernée; aind cette efpèce a'eil peut-être pas fi ur« 
^u'oa le penre. 
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ESPÈCE IV. 

MiNÈ D^AhOENT C Koth Gtdden - trtx. Jet 
ROUGE. î). { Allemands. 

Minera Argcnti rubra. ) a « C Rojpcterodet 
Minera florcnorum rubra. ) •^^*^'^* ^ Elpagnols* 
drgimum rude rubrum , vd Argentum arfenicùi 

pauco fulphure & ferro mineraUfâ^ 
tum , minera rubra , tf ;2/i ignitionem 
liquabilu Wall. min. açtf. 
fulphure & arferUco mineralifatum^ 
Cronft. min. 170. 
•-» mineralifaeum » rubrum , /pleniens. 

Çârth. min. 7(?, 
— rubrum^ feii rubefcens^ tritura rùbrdm 

Syft. nat. XII. i^p, n». 4. 
•<- rubéfient ^ polyedrum , glandulojum. 

Syft. nat. IX. 187. n». y. 
-« rubrum ^ diaphanum & cpacum^ olu 
itiin. 



Cette eQ)èce eft d'un rouge plus ou 
moins vif ^ plus ou moins fonce ^ félon la 
proportion darfénic & de foufre qui s y 
rehcôntre. Plus elle eft claire & tranfpa- 
rente^plus elle contient d arfénic & moins 
elle eft riche. Suivant M* Sage , la mine 
d'argent rouge tranfpareme contient par 
quintal y 8 livres d'argent ,12 livres d ar- 
fénic, 20 livres de foufre , & 10 livres 
de fer : celle qui eft opaque donne jufqu à 
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$2 livres d'argent , mais il n y a que 7 livres 
d'arfénic avec 20 livres de foufre & 1 1 liv. 
de fer. En général , cette mine produit près 
dès deux tiers de fon poids ou dei^càia^ 
marcs d^argent par quintal. Quelques Mi- 
néralogiftes prétendent que la mine d'ar- 
gent rouge ne contient point de fer. LorC- 
qu*çlle fe décoinpofe dans le fein de la 
terre , il en réfulte une mine d'argent v/- 
treufe ( ^ B ) & très - fouvent une mine 
d'argent noire ( 3 G ). 

3 D. !• Mine d? Argent ro/i^e en criftaux pri(^ 
maciques » polygones » tranfparens & du plus 
beau rouge. Ils forment un petit grouppe 
prefqu'entierement dégagé de fa gangue , qui 
eft un fpath calcaire en prifmes hexagones : 
d^ dndrcasberg , au Hartz» 

Argent tnn rubrum cryfiallmum, dtafhanum, nin^jf 
firme, Syft. nat XII. 145, n**. 4. «. 

3 Df d. Autre grouppe de criftaux de mina 
d^Argcrii roi/jgr^. Ceux-ci font opaques & tirent 
fur le gris. Leur gangue efl un quartz criflalr 
lifé : de Saintc-Marie aux-mims. 

Aîinera arger.tî ruhrtt opaca, Wall. min. 196. z. 

3 D. 3. Mine d^ Argent rouge folide , & en pe* 
tits criftaux tranfparens , couleur de rubis > 
dans du quartz en partie criftallifé : du Hart^. 
PluGèurs de ces criftaux font réguliers 6c 
compofés d'un prîfme hexaëdre terminé par 
des pyramides triëdres obtufes , dont les plang 
font rhombéaux, ( EJf.dc Crijl. p. ^^ji.) 

3ij 
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Mner/t argenti rulfta , cryftàllifata , pdlucem, Vall* 
min. i^tf. 5» Argentmn cujus maJfuU tfuafi ^rftHnif 
furJJpmis apparent cancretA. Kcntm* nomeach 

'3 D. 4. Autre groxippe de petits crift«ux de 
mine (P Argent rouge , du même éclat que les 

{)récédens , mais plus nombreux & du rouge 
e plus vif: ik ont pour gangue de petits 
criftaux de Sélénite en table , dont les bords 
foDt en blTeau <Tabl« Crift. a». Sj^)z d« 
Freyberg. 

Argentum glehcfum 9 carhuncuto amah^zênùfimiU* 
Keuun. nomencL 

3 D* 5** Mine d^ Argent rouge glanduleufe ^ ou 
en criftaux polygones, à facettes nombreufes, 
rafièmblés en globules fur du quartz criftalli* 
fê, dont la baie eft un quartz irrégulier & co* 
loré mêlé de mine d'argent grife 7 de Freyberg. 
Rare à caufe de l'argent gri:s qui sy trouve. 

Argentam ruhrum glaudulofiam. SyCl.aat* XIL 14^. 

3 D. €. AGne d^ Argent rtmge fiiperficiiïle fat 
une gangue quartzeufè & py riteufe : de Saxel 
Ce morceau eft curieux en ce que les criftaux 
d'argent rouge , qui font comprimes & al- 
guillés comme certaines mines d'antimoine, 
adhèrent feulement à la fuperficie de la py* 
rite , fur laquelle ils fe ramifient fans pénér 
crer dans fon intérieur^ Rare, 

Minera argenti rfihafifferficialis, WalL niln.ip^. e. 
Argentum rubrum fitferjiciale, Sjft. aac. XIL 149 • 
n*. 4. y^ 

3 D. 7« Veine de mine ^Argent rouge opaque 



DE MlNÉRAUZ. 'SLt 

tirant fur le gris ^ entre deux couches de ga* 
léne > avec quartz^, fpath calcaire & pierra 
argilleufe : de Freybcrg. 

*Ar^entumruùrumcm:rafcens^eom»uànù&friièem.Syùm 
nat. XII. 149. n^, 4. ^^ 

3. D. 8. Petit filon de mine ^Argent roust 
foncée , entre deux lifières de quartz 2 ds 
ÛAide de Dieu à Johann-Georgenftadt, 

Miner A argents ruha fuJca.WsLll. min. i^^, 8* 

3 D p. Autre, mêlée de blende rougeâtre, 
dans du fpath compaâe : de PEtaile du matin 
à Freyberg, 

3 D. 1 0. Mine d^ Argent rouge foncée , granu^ 
leufé"^ ou en très-petits criftauyentafles con- 
fufémeàt fur une galène teflulaire à 14 facet- 
tes» dont la gangue eft le quartz : de Freyberg^ 

Ce morceau eil remarquable par l'état de décoinpofî* 
tion od i'e trouve IzGaléne , dont les crîôaux cellulaires 
& a demi détruits paroiflenc avoir donné naiiTance i 
Varient rouge qui les recouvre. 

3 D. II. Grouppe de petits cnfiaux dArgmi 
rouge ^ fur du quartz grenu : de Freyberg.Ovk 

Ï remarque le paflage de la forme cubique à 
ords tronqués {.TabL Cri(l n^. (Jy.) à la 
forme prifmatique hexaëdre à plans rbonw 
•bo'rdaux. ( TabU Crifi. no. 102.) 

Voyez le Catalogue d'une Collcdioia choifîe cie 
l^inéraui, Paris, 1771, art« 1441 5c 1444. 

3 D. 12. Crîftal folitaîre de mine d'Argent 
rouge , qui , lorfqu^on ^'oppofe à la lumière 
d'une bougie , paroît traniparent comme ua 

Biij 
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' rubis. Ses facettes font fore multipliées par 
rirrégularité de fa criftallifation : de Sainte^ 
Marie^aux-Mines. 

ESPÈCE V. 

jVl BLAlfeHE.E. X Allemands. 

mntu Argcnn alba î ^uétor. 

Minera Jionnorum alba* ( 

Argcntum mit album , vel Argcntum pauco arfé^ 

nico & cupro mintralifatum , minera 

micanu albd.WdlU min. 2CfJ* 
»■ '■ arfcnico & cupro fulphurato mimralifa^ 

mm. Cronft. min. 171. b. 
*' mineralifatum cupri arfenicalis» tritura 

albidâ. Syft. nat. XII. 14P» i^^- S • 
albidum , informe ^fra^U. Syfî. nat. IX. 

1 87. n®. 4. 
. albO'-griftum , fplcndcns , czf/?r£> mixtum. 

Wolt* min. 2p. 
», „ nuneralifatum , albefcens , fpUndens. 

Carth. min. 7y. 

Cette mine, qui eft d'un gris blanc plus 
ou moins clair , a été très-fouvent confon- 
due , comme le remarque M. Monnet , 
( Expof. des Min. p. 3 6. ) tantôt avec la 
mine d'argent grije ( 3 F. ) tantôt avec U 
mine blanche arfénicale ( 3 M. )• Elle dif- 
fère de la première , en ce qu elle ne con- 



^nt qu'une petite quantité de cuivre avec 
plus d'argent ^ & de la féconde y en ce 
qu'avec moins d'arfénic , elle contient beau* 
coup plus de foufre : elle eft en général 
d'une nuance un peu plus foncée que le 

Cobalt & hi pyrite blanche arfénicale y mais 

Ï>lus claire que le /aA/^r/^.Wallprius porte 
e produit de cette mine jufqu'aux environs 
d un tiers d'argent ( 33 livres) par quintal, 
tandis que , fuivant M M. Lehmann & 
Cronftedt , il ne va guères au-deifus de 20 
330 marcs, & même de 14 marcs fuivant 
Henckel. 

3 E. I. Mine iP argent JPun blanc bleuâtre en 
criftaux comprîmes & ftriés, qui tirent en 
partie fur la couleur d'acier t 9( en partie fur 
le roqge ; ils font mêlés de quartz grenu ; 
^Kimmtlfur^ , près Freyberg, Rare. ' 

Minera argenti alba colore chdlyheo. \^all. roîn. ^97^ 
3. On croit recQnAoî(j:e fur ce ^pQrce9U le pafiage 
d'une raine d*Ar^nt grifc en cri ftaux triangulaires a un 
noayel état : en eSêc la forme pyramidale de quelques- 
uns eft encore très - fenûble fur les lames priisDaciqoes 
q^i réfulteoc de l'aggrégatio^i de ces çriûaux» 

3 E. 2. Mine (Purgent hlarichc folide & par 
veines , dans du quartz parfemé de petites 
marcaflites : de Braunfdorjf^ en Saxe. 

Ceft la mai d*argent gïéuje des Mineurs» 

3 £v 3 • Mine J^Afgent blanche , ou d'un gxfi 

Biv 



i-j Description 

clair » en criftaux triangulaires > dans du fpath 
pçrlé blanc : de Sainu^Maric aux- mines. 

On y remarque le même paffage que dans ceux dél- 
aies cMeflii^» n^« i« 

ESPÈCE VI. 

Minera Argtnti grifca. Audor. 

'Argcnmm rude cineni coloria « vqI Argenium cu-^ 

pro & firro mîncralifatum ^ minera 

grifed.WsM. min. 2pS^. 
■ Il fnimralUatumcupricinQrei ^tritura ruirâ^ 

Sylt. nat XÏL i jo, no. 6. 
fci 'i II ■ €upro & aniimonio fulpkurato minerait^ 

fatum. Cronft. min^ 17;^:. 6. 
CUprum pattido^grifeum yfpUndtm , argcnti divcs^ 

Wolt. mîn. 30. 

Cette mine n étant point dîfFërente de 

la mine de cuivre blaiKhe appellée aufli mine 
âe cuivre^argent y voyez ci-après ( $ E) fes 
autres fynonîmes ^ d'après les Auteurs qui 
en. ont fait deux c^èces difiinâes y ou qui 
Tont placée parmi les mines de cuivre : 
c'eft en effet a ces dernières qu'elle appar- 
tient , fi Ton ne confidere que le métalquî 
y domine , puifqu'elle ne contient au quin- 
jàl que 2 àj marcs d'argent feloaWalle^ 



DE M ï N ÏRAÙX. If: 

rius, ou j marcs félon HenckeL M. Sage 
dit que ces cinq marcs tfargent font com- 
binés , dans cette mine , avec 1 4 livres de 
cuivre , 2 livres de fer & 73 livres darfénic. 
Suivant M. Monnet , cette mine contient 
beaucoup de foufre , & donne depuis 1 6 
jufqu*à 2 j livres de cuivre par quintal. M. 
Cronftedt parle d'une efpèce trouvée à 
Anînskog en Dalie , qui ne contient point 
d'arfénic ^ mais du foufre uni à l'antimoine : 
il en fait une efpèce particulière, & ne 
diftingue point la mine grife arfénicale de 
la mine d argent blanche ( 3 E. )• 

3 F. I • Mine (T Argent grife en cristaux trîangu^ 
. laires formésj par le tétraèdre dont les bords 
font tronqués de part & d'autre en bifeau ; 
{Eff^ de Crift.p. 374. v^r, 3.) la plupart des 
pan$ en bifeau font ici ftriés fuivant leur Ion* 
gueur; les angles folides du tétraèdre font 
aufli tronqués de biais dans la plupart de ces 
criftaux , d'où réfultent de petfts plans dont 
la forme varie depuis le triangle jufqu'à Toc- 
togone. Ces criftaux» moins engagés dans 
leur matrice qu'on ne les trouve d'ordinaire , 
viennent des mines de mercure de Hongrie. 
Leur gangue eft un quartz grenu mêlé de 
feldt-fpath qui paroît contenir un peu de ci- 
nabre ; c'eft fans doute ce qui a tait ranger 
de pareils criftaux parmi les mines de mer- 
cure , fous le nom de min^ de^Mercureen crif^^ 
i taux gris ( $ £• }« 



^ Descr iptioh 

N. B. Parmi les criftauz qui compoTeot ce grouppe 
il y en a an remarquable, en ce queTangle follde du 
tétraèdre eft tronqué net , d'od réfulte un petit plan 
triangulaire y ceint de trois hexagones allongés peu ré« 

fuliers. Si ce criftal "étoit complet , il feroit compofiS 
e 3z plans-} fçavoir , quatre grands hexagones i côtés 
altcrnativenient grands & petits pour les quatre fâcet 
du tétraèdre; ii trapèzes linéaires pour les bifeauxxles 
bords tronqués; ix hexagones linéaires pour les bi» 
féaux des Commets ; & quatre petits triangles provenaos 
de 11 feâion des angles folides de ces mêmes Commets. 
Veytt* le Catal, rMfi de 177 z y art. 1Z4.9 & 115 r» 

3 F* a« Aiine (T Argent grife crifiaUl/ii en cubes 
reâangjes : de Siporo près du roco(i« Le cube 
dont ce morceau a fait partie , avoit un pouce 
de largeur fur 7 à 8 lignes de hauteur. Les 
quatre faces latérales font ftriées perpendicu- 
lairement ; mais la fupérieure & Tinférieure 
font liflès. Cette variété eft uès-rare» 

3 F. 3. Mine it Argent grife foUdeictncr\Si^vat 
triangulaires à bords en bifeau , comme ceux 
du n^« I • Ils font plus écl^tans » mais plus en- 
gagés dans leur matrice , qui eft un quaru en 
partie criftallifé : de Saxe. 

3 F. 4« Mine iP Argent grife Jhlide & crijlallijec 
dans du quartz , avec petits criftaux de rocbe» 

^ fpath lenticulaire & (path perlé blaoc : 4c 
Sainte^MarU aux^mines. 

Plttfieurs de ces criftaux d'argent gris paroiflent 

avoir éprouvé dePaltéracion > c'eftxie qu'annonce leur 

' iurface rembtiunie femé^ d'inégalités > «on y voie 

jpAme plnfieurs indices du fer & du coiyte contenus 

dans ces criftaux. 

3 F» f« Autre grouppe des mêmes criftaux 
de mine d'Argent grife , mêlés auffî db Ipath 
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lenticulaire & de fpath perlé* La d^compofi* 
tion de cette mine eft plus fenfible^ fur Tua 
de3 côtés du grouppe que fur Tautre. 

On trouve fouvetit dans de pareils morceaux de Par* 
gent vierge qui sVn dégage en filets très*déliés; mak 
on ne voit dans celui-ci que la terre martiale due aux 
parties de cette mine , qui (c font àécomfQ(éçs.Ffyex, U 
Catal. raif. de lyjzmn, 14,6s & /^^'V* 

3 F. 6. Mine d^ Argent grife folide & en crîf- 
taux triangulaires ^ dans une gangue quart- 
zeufe mêlée de fpath calcaire : de Sainte- 
Marie aux-mines^ 

3 F. 7» Mine ^Argent grife folide entremêlée 
de galène, avec marcaflites dodécaèdres à 
plans pentagones, dans du quartz : deFreyherg. 

3 F. 8. Veine de mine iT Argent grife folide , 
dont la furface a déjà fubi quelqu'altération. 
Sa gangue eft le quartz : de Giromagni, dans 
la Haute-Âlface. 

3 F. p. Mine d Argent grife & blanche^ mêlée 
d'arfénîc noir teftacé ( 0-0 A. ) dans du 
quartz, donc les cavités font tapiffées de petits 
criftaux de roche , fort éclatans : de Freyberg^ 

Ce morceau eil analogue à ceux qui font décrits ci-aprés 
3 M. J Ù Z. 
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INE d'Argevt noikb. g. 

Les Allemands nomment la plus riche SchtVartz-Guldtn* 
trix» , ^ la moins riche SUker^SchWartx» , ou Rulpffx,'erttU 

Minera Argenti nigr^^ ÀuâoA 



i8 Description 

Argcnium rude mgrum » vel Argcnmm fulpkàn ; 

arfenico , cupro & ferro mimralifa^ 

tum , mintrâ nigrd vel fu/igiaed^ 

Wall. min. 2p8. 
' ' ' arfêmco & cupro fulphuratis mintralifa* 

tum. Cronft. min. 171. a. 
.' mintralifatum , continuum , nigricans^ 

Carrh; min. ^6\ 
■ mgrum. Sy ft. nat. XH. i jf o. n*. 9. 
objcurumfuliginofum. Syft.nat.X. i8?« 

n^ 6. 
Gleba nîgra argent i particcps. Hebenftreît. 
( Nigrillo des Efpagnols. ) 

Cette mine noire ou brune , ou couleur 
de fuie , eft tantôt folide & tantôt ipon- 
gieufe , cellulaire & comme vermoulue; 
ce qui annonce un état de décompofition : 
elle eft en efîet le réfultat foit des mines 
d'argent rouges ou vitreufes y foit des mines 
d'argent blanches ou grifes y qùî^ par la 

défunion de leurs principes conftituans, 
.ont pajQTé à ce nouvel état. Le produit de 
cette mine doit donc varier félon que Tef- 
pèce qui lui a donné naiffance et oit pauvre 
ou riche, & félon le degré d'altération 
qu elle a éprouvée dans le fein de la terre. 
Ceft la railbn pour laquelle les Minera- 
logiftes font fi peu d'accord fur la quantité 
d argent que cette mine rend à leflai. Sui- 
vant Wallerius, elle produit fouvent plus 
dun quart dVgent (?; à 30 livres) par 
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iquîntal. Suivant M. Sage , elle contient 
beaucoup plus de foufre que la mine d'ar- 
gent vitreufe ; mais elle ne produit que i j 
marcs dVgent par quintal. M. Lehmann 
dit qu on en a trouvé à Oberfchona près de 
Freybcrg, jointe à de la mine d'argent 
rouge & à de la mine d argent vitreufe, 
dont le quintal contenoitjufqu'à 113 marcs 
d'argent ( y 6 livres & demie par quintal. ) 
La mine d argent noire folide , & celle qui 
cft fpongieufe ou vermoulue, proviennent 
ordinairement de la dêcompofitîon des 
mines d'argent rouges ou vîtreufes ; ce font 
aùffi celles qui font les plus riches ; il n'eft 
pas rare d'y troiwer de l'argent vierge en 
cheveux ou en rameaux plus ou moins fins. 
Celle qui eu friable & d'un -îioir luifiiht 
comme de la poîx, provient d'ordinaire 
de la dêcompofition des mines d'argent 
blanches ou grifes : l'argent vierge s'y ren- 
contre auffi quelquefois , mais toujours feu 
filets très-déliés. Cette dernière eft beau- 
coup plus pauvre que la précédente , dé- 
faut qui vient du peu de richeïTe de la mine 
originaire, Lorfque ces mines paffent à 
l'état d'argent capillaire, elles font accom^ 
pagnées d'une efflorefcence vitriolique, 
occafionnée par la décompofition du fou- 
fre & la combinaifon de fon acide avec *lè 
fer qu elles contiennent. 
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3 G. I. Mint d^Argtnt noire folide & cittu^ 
lairc , qui provient de la décompofition d^une 
mine d'argent rouge. (Foyti ci-dcffus 3 A p). 

Minera atgenti nigrs fiUda.^2lL min, 49 S. i.Ce 
morceau de mine d'argent noire fe décompolè )ourne]-> 
lement par l'humidice de Pair , quoiqu*enfermé dans 
un tiroir : Il efl chargé d'une efHorefcence vitriolique , 
du milieu de laquelle l'argent vierge fe dégage en pe- 
tits filets contournés blancs & lui{uis : parmi ces filets 
d'argent natif, il y en ad'autres d'origine plus ancienne » 
noircis par Tarfénic, & beaucoup plus gros. 

*3 G. 2. Mine d? Argent noire , légère ôrportufe^ 
chargée d'une efflorefcence vitriolique : ce 
morceau, dont l'argent vierge fe dégage en 
petits filets contournés» eft dans un état de 
décompofition qui augmente cous les jours^i. 

Miner a argenti nigra /pmffojk. \7z\L min* i^S. x« 
Ce morceau eit le même que celui dont il efl parlé çi< 
deffus 3 A. 12. 

3) G. 3. Mine iP Argent noire, luifante, friable 

& comme charbonneufe » qui laifTe échapper 

de fes gerçures de l'argent vierge en petites 

feuilles & en filets contournés : de Joachim-' 

fiai , en Bohême. 

Minera argent* nigra fieBa. Vall. min. 298. ;. Ce 
morceau eft le réfoltat d'une mine d'argent grife dé* 
compcfée, mais dont la forme triangulaire eft encore 
(ènfible en quelques endroits moins décompofés que U 
refte. 

3 G, 4. Mine JP Argent noire atfénicate en den-* 
drites, dans du fpath compare blanc : de 
f Etoile du matin à Freyberg. 

Cette tnine eft un argent vierge des variétés décrites 



t?*defla$y Efp. I. Var. 4, ç & <?. ici il eft altéré & en 
partie décompofé par i'arfénic. Celui qui fe rencontre 
dans la mine de Cobalt, a fait donner a cette dernière 
par les Mineurs le nom de mine de Cobalt tricottée. 
Voyez ci-après , au Cobalt , Efp. II. Var. i. & le CataL 
rail, t??"^' n- 430, 1455 & 1413. 

3 G. )*« Un curieux morceau de xrrmetf^/^/i/ 
noir€i d'où largent vierge en végétation fe 
dégage eo criftaux oâaëdres implantés les 
uns fur les autres. Ce petit arbriffeau » qui eft 
jTans matrice » vient de Schnitbcrg. 

Plttfîeurs des oâaëdres qui le compofent font enve- 
loppés d'une mine d'argent vitreufe , à la décompofi* 
don de laquelle cet argent yierge doit fà naiffance. 

3 G. 6. Autre arbrifleau de mint 4P Argent 
noire ^ due à la décômpofition d'une mine 
d'argent rouge : il eft auffi fans matrice . flc 
vient de Hongrie • 

On reconnaît i l^^lafticité des rameâurcylindriquci 
^px compofent ce grouppe » que leur intérieur eft par« 
venu à réut d'argent vierge , quoique la croate ei- 
térieure foit une mine d'argent rouge devenue ooiie 
par falciration qu'elle a éprouvée. 
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Minera Argenà mollior. Auâor. 
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lArgtmum aut purum aut mintratifamm lapidt 
vel terne immixtum » minera moJUori aut fiùdd. 



Mine d'Argent en farine. Monn. Expof. dt$ 
min. p. 5y. 

Cette mine nommée quelquefois minc^ 
d^ argent merde Jtoie ( Gaens^Koetig^ertr des 

Allemands ) à caufe de fon peu de confif- 
tance , & des couleurs variées qu on y re- 
marque, telles que le jaune, le verd, le 
noir y le rougeâtre , &c. n'eft due pour 
Tordinaire qu'à la décornoofition de la 
mine de Cobalt grife & du Kupferniçkel ri- 
ches en argent. Ces mines , en paflant à ce 
nouvel état , biffent à nud Targent vierge 
fous là forme de filets capillaires (3 A i Oi) 
fouvent auflî l'argent y eft encore minera- 
lifé & à peine vifible , ou en petits grains 
luifans epars dans la fubftance ochreufe 
que ces mines ont laiffée ( iÇc G. j . ) Cette 
mine eft par conféquent plus ou moins ri- 
che, & on ne peut rien établir de fixe fur 
fon produit : elle donne, fuivant M. Brin- 
liich, 17 marcs & demi d'argent par quin- 
tal* Les ochres martiales tenant argent , 
appellées Gilben par les Allemands , lef- 
quelles donnent quelquefois 233 marcs 
d argent par quintal , font aûffi des mifies 
décompofées qu'on peut ranger ici , non 
comme une efpèce de mine particulière-, 
mais comme un état intermédiaire où 1 ar- 
gent fe trouve lorfqu'il perd fon minérali-. 
fateur pour paffer à Tétat d'argent vierge. 

3 H, 2> 



DÉ Minéraux. $f 

3 Hk I4 Mine <P Argent merde (PoiéfeXtiùtiOîCL* 
tnée de fes coQleurs mélangée^ de brun , d« 
verd & de jaunâtre. Cette mine > dontrétafi 
d'altération s'annonce par fes gerçures & fa 
friabilité, renferme de petites portions de 
qaakt2 non décompoféès* La partie brune ou 
fuligineufe contient de l'argent en petits 
grains brillans , prefqu'imperceptibles » ou 
en. filets extrêmement minces : de Saxe. 1 

Ce ffiorceau ptovisnt de la décompoficion dtt K$tffer^ 
nickel ou mine de Cobah d'un gns rougeâtre , donc 
la couleur ihéuUiqu^ n'eft pas encordt totalement dé^ 
truite. Minera atgef^n molUêr lafidi4 ftercaris anfirinè* 
V^aiL min. 301. u 

3 H. 2é Autre » OÙ les couleurs rouge & brune 
dominent davantage : à^AUempm , en I>au« 
phiné* 

Ceft une mine de Cobalt terretlfe ou iicomptdc ; 
qui contient environ fîï niarcs d^argent par quintal* 
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ÎNE D'jRÙEKt JDAÎfS LA CalÈNE. I* 

ou Mine iP Argent ilanche des Mineurs* 
Minera argenti cum pli^mto fulpkurato* Cronfl^t 
min, 175. 8* 

. Les Allemands nomment FrammertT 
telle qui contient moitié plomb & moitié 
argent, mais il eft très-rare d*en trouver d<5 
cette rlchefTe : celle de Guadalcanal ea 

G 
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Espagne 5 rend y fulvant les elT^s de M. 
le Camus , 7 o livres de plomb ^ 6ci 2 marcs 
& demi d'argent par qUintal. C'eft encore 
une des plus riches que Ion connoifle; 
celle de wolfach, dans la principauté de 
Furftembeig, donne depuis 3 jufqu'à 6 
marcs d'argent par quintal. Quand la quan- 
tité d'argent qui fe rencontre dans la ga-* 
léhe , eft au-deflbus d un marc par quintal , 
on la range parmi les mines de plomb gri- 
fes ( ^ B, ), qui rarement font dépourvues 
de ce métal. 

3 !• î* Galcne à petits points brillans , rich^ 
en argent^ mêlée de pyrite cuivreufe & de 
fpach calcaire : de Saxe. 

On croyoit autrefois que , plus les facettes de la 
Galène ctoient petites , plus elle contenoît d'argent ^ 
mais cela n'ell pas toujours frai. 

3 !• 2* Idem avec quartz & pierre argilleufe* 

3 I. 5. Galène teffulaire a 14 facettes, dont 
les criftaux plus ou moins cellulaires & dé<- 
compofés, font la plupart incruftés de mine 
d'argent grife granuleufe ; quelques*uns laif- 
fent échapper de leurs cavités de très-petits 
filets d'argent vierge capillaire : ils font eo- 
cremélés de petits criftaux de roche à deux 
pointes , fur une gangue quartzeiife ; de 
Fnyhtrg. 

3 ï. 4. Petit cube de galène à demi décom^ 
pôfée, d'où Targeot vierge- fe dégage ea 
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jîlets capillaires : de la mine du Prince du 
Citl^ à Frcyberg. 

^^y?* ^ Catal. raif. de 1778.. n**. 141^» 

3 I. y. G aient à pentes facettes^ d'une blan- 
cheur & d'un éclat extraordinaires à caufe d^ 
l'argent qu'elle contient ; elle eft entremêlée 
d'argent vierge en pointes, dans du fpath 
compare blanc : de Saint - WinicL ( Saint-it 
Vinceflas ) dans la Principauté de Furftem- 
berg. 

« 

3 I. 5. Autre morceau venant de la méma 
mine » dans lequel cette galène tenant argent 
eft accompagnée d'une plus grande quantité 
d'argent vierge* 

ESPÈCE X. 
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JsE<CARGSiTr Dans l'JyTtMoiNS^ 

K. • 

^rgentum antimonio fulphurato minerali/afum. 
Cronft'. min. 175» X« 

ou follde & d'un gris fon* v Leker'crtz. 

ce cirant fur le brun, ^ desAUem. 
Cette n\inè eft ^ 

ou en filets élaftlques d'un > Fciêf-ertsu 

bleu noirâtre* 5 desAllem*, 

Mintfâ Argemi plumofa. Auâor. 

Minera Argemi antimomaUs capillarïs^ Cronil» 

min. 173* b* Jf 

Cij 



9<f Description 

Argtnium fulpkurc , arfenico & amîmoniomîne'^ 

ralifatum , minera plumofd ycl ra* 
</itf/^. Wall. mîn. 360. 

»'■ mineralifatum ^fibrofum ^fibris nclis , tt^ 

nuijllimis ^ admodum friabitibus y ni* 
gncantibus. Carth. min. ytf. 

Argtntîgo^ vel ocÂr^ argenii gcrminans» nigricans. 
Syft, nat. XU. 1^4. n», 14. 

La mine ai argent en plumes ou en harhes 
de plumes y provient de la décompofition 
d*une mine d'antimoine tenant argent, 
telle que celle de Braunfdorff, en Saxe : 
c*eft pourquoi cette mine en plumes ne fe 
trouve que par nids ou pelottons dans les 
cavités & à la flirface des mines d'argent 
grifes antimoniées qui fe décompofent. Il 
eft rare, dit M. Lehraann, qu'elle con- 
tienne plus de 4 à y onces d'argent au quin- 
tal; M. Cronftedt réduit même cette quan-» 
tité à 2 ou 4 onces. On a déjà remarqué 
ci-deffus que ce Minéralogifte ayant rangé 
là mine d'argent grife ordinaire oufahlen^ 
avec la-mine d'argent blanche ( 3 È. ) 
comme une variété de cette efpèce, il 
5avoit donné le nom de mine d'argent grife 
à une combinaifon du cuivre & de l'anti- 
moine avec l'argent, qui , pulvérifée , pa- 
roît rougeâtre, & donne 24 livres de.cuî- 
vre avec 1 3 onces d'argent par quintal : 
^ais cette mine rare n'a encore été trou- 
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vêé iqu'en Dalie , Province de Suéde, 
(3 F). 

C!) K. I. Mine iT antimoine grife folide tenant a^'* 
gent , donc une partie décompofée ou exaltée 
eft à l'état de mine d'argent en plumes. La pre- 
mière de ces mines tire fur le bleuâtre , & pa- 
loît en quelques endroits fibreufe ou flriée ; la 
féconde eft en petits filets gris, courts , élaf- 
tiques , entafles dans les cavités de la gangue > 
qui eft un fpath en criftaux lenticulaires , auffi 
de couleur grife : de Freyberg. 

Ce morceau eft analogue à ceux qui font décrits dans- 
le Cacal. raif. de 1771 , art. 1474 & Tuiv. Minera ar- 
gentl fîumofi dlba. WalL min. 300. !• 

ESPÈCE XL 

JtjLENDE TENANT Argent, Ta. 

(Voyez les mines de Zinc.) 

Argentum :(incofulphurato mineralifatum .Crondm 

min. 175. 
■ ^^incofum feu, mineralifatum [inco flerUo. 

Syft. nar. XII. iyo.n«. 8. 

Suivant M. Cronftedt les Blendes, colo* 
rées gorge de pigeon folides & maitimelQa- 
nées , de Schemnitz ert Hongrie , contien- 
nent non - feiilement de Tor , mais elles 
rendent aufli jufqu à 5 marcs d'argent & 30 
livres de zinc par quintal,. Les Allemand* 

C iij 
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appellent Kugel-erq celle qui cff globu-» 
leufe ou mammelonnée. On trouve aufli 
de l'argent dans les Blendes noires ou cou- 
leur de poix , de Saxe ; elles font pareille- 
ment ou folides & lamelleufes ^ ou mam- 
melonnées. Henckel dit que , dans les mi- 
nes riches de Freyberg , la blende con- 
tient depuis quelques onces jufqu'à un 
marc d'argent par quintal ( Introd. à la 
Miner, trad. fr. p. 103). 

3 L. I. Blende lulfante criftâllifée & colorée 
gorge de pigeon , tenant argent: de Saxe. 

3 L. 2. Blende noire luifante^ couleur de 
poix , tenant argent^ mêlée avec py rite blanche 
arfénicale en cubes obliquangles , incruftés 
de petits criftaux de galène à 14 facettes : de 

Frtyberg. 
Voyez le Catal. raif. de 1771 , art 770 & tfi8. 

3 L- 5* Blende cornée tenant àr & argent: de 
' Schcmniti en Hongrie. 

Voyez le morceau décrit ci-deffus , q B. f • 

ESPÈCE XII. 

PYrite arsenicale C,_.^ , .,, 
TEKANT ARGENT. M. {f^^f^^*- ^^ ^11. 

C'eâ la mine hUnehe ou fyrhe t^ argent de Henckel. 

jtrgtntum ferra & arfcnico fulphurato mineraUfa^ 

tum. Cronft.min» 172.^ . 
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Ârgtntum mineralifatum arfenicaU. Syft, naC^ 

XII. ijo. n^, 7. 

Cette efpèce , qu'il ne faut pas confon- 
dre avec la mine <t argent blanche ( 3 E.) ni 
avec la galène riche en argent , ( 3 1. ) fe 
rencontre dans les mines de Saxe ; elle ref» 
femble fi parfaitement au Mijhickel y c'eft- 
à-dire, à la pyrite arfénicale ordinaire, 
qu'on ne peut en faire la diftin£lion par le 
coup d œil extérieur. M. Cronftedt croit 
que largent qu'elle contient s'y trouve 
parfemé en filets capillaires très-déliés , 
mais il convient en même tems qu'il n'a 
point encore eu l'occafion de s'en affurer 
par l'examen. M. Monnet ( Expof. des 
Min. p. 5g & 6q) dit que cette efpèce n'a 
été trouvée jufqu à préfent que dans les 
mines de la direâion de Freyberg ; qu elle 
eft plus ou moins blanche & claire , tantôt 
en maffe dure & d'un tiffu ferré, tantôt en 
grains fins & brillans. Ce Minéralogifte 
ajoute que c'eft un conipofé de fer, d'arfé- 
nie & quelquefois d'une petite portion de 
cuivre , & qu'alors cette mine tire un peu 
iiir le jaune : mais il y a lieu de croire que 
celle qui contient du cuivre , eft une mine 
if argent blanche {1> E. ) & non la mine 
dont il s'agit , laquelle ne diffère de la py- 
rite blanche arfénicale , que par un peu 

Civ 
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d'argent , qui paroît même lui être acci- 
dentel & qui ne va que d une à fix onces 
par quintal, 

^ M. I. Mine blanche JPArgînt^ OU pyrite 
^rfénîcale folide & çriftalIUéç tenant argent, 
mélçç de petits criftaux de mine d'argent 
TQuge , de blende & de criftaux de roche 
trçs-di^phanes ; de Freybtrg^ 

Ce morceau, lorfqu'on le frappe avec le briquet 
répand beaucoup d'éûnccUes ^vec une odeur force d*ar« 
lëniCt 

3 M* 2. Autre morceau » dans lequel la mmt 
blanche eft accomjpagnée de mine d'argent 
grifç criftallifée , d'argent rouge en prifmes 
très - déliés , & de quelques filets d'argent 
vierge capillaire ; de Sainu-Maric auoç^tnin^s^ 

Voyez ci-deflus J F. y & p% 

ESPÈCE XIIL 

PYRITE SULTVREVSB C SUhef-haîtlgeuhies^ 
TENANT ARGENT. N, \ des Allemands, 

pu Miae d'argeni pyriteufcn 
\Arg^tumfirrofulphurato mineralifatum, Cronf^* 

«lin, 176. îQ. 

M. Cronftedt dît qu'on trouve \ Kongf- 
berg en Norwege, une pyrite hépatique aii 

de couleur de foîe 1 qui rend depuis j oa* 
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Ces jufqu a 5 onces & demie d'argent par 
quintal. On peut rapporter ici le Zinnopel^ 
dont parle M. de Jufti dans fa Minéralogie 
( ^. 43 & & 44.) S'il en faut croire cet Au- 
teur, cette efpèce de mine pyriteufe donne 
de l'argent qui contient un quart de fon 
poids en or ; elle eft, fuivant lui , minérale 
iëe par Talkali volatil ; ce qui n eft point 
encore prouvé. M. Lehmahn parle aufli , 
d'après M. Hoffmann , du Zirmopel ou 
Sinoplt y qu'il dit être une fubftance d'un 
rouge brun, qui contient de la pyrite & 
quelquefois de l'or natif. ( Lchm.form^ des 
Met. p. 30b. trad.fr. ) 

3) N. I . Zinnoptl dt Hongrie , en petits grainr 
d'un brun rouge foncé , épars fur un grouppe 
de marcaflîtes à 14 facettes * ( Tabl. Crift. N^, 
5*5) , 60 & 84. ) Ces pyrites , remplies^ de 
gerçures , ont peu d'aclhérence entr'elles , ce 
qui annonce un état de décompofition : 00 
remarque entre ces gerçures des âlecs extré* 
mement minces, que je foupçonne être de 
l'argent capillaire. Quelque ftérile que pa* 
roifle ce minéral, encore peu connu, les 
Mineurs Hongrois fçavent en tirer pa^ti : il 
produit , dit - on 4 8 , 10 ^ 12 onces d'arcent 
par quintal^ 

* J'ai vu dans le Cabinet de M. le Duc de ****â 
Paris , un très-rare grouppe compofé de crlftaux dç la 

fjroffeur d'un pois ou environ j ils avoienc la couleur d e 
'argent vierge U la m^Oiç fbfme ^ue ceqi dç ^\^% 
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3 N. 2. Autres morceatfx de Zinnopet mè\é 
de galène , daûs du quartz en partie criftallifé : 
de Hongrie. 

Nous devons encore à M. de Jufti k connoiflatice 
d'un autre Minéral trouvé â Schemnitz en Honsrîe &' 
en quelques-autres lieux de l'Allemagne, ou il eft 
CoDna fous le nom de 'Rofihge-Weichs: ce Minéral , noh 
jnoins rare que le Zinople , efl d'un gris blanchâtre ovt 
noirâtre , Se réunie quelquefois ces couleurs dans le 
même morceau. Sa fuperiicie eï> toujours granulée ; il 
eît très - dut » liil'e & d'un gris blanchâtre dans fa £rac« 
ture ; il paroît fouvent mêlé avec des cubes en appa- 
rence pyriteux , mais qui ne flint rien moins que des 
pyrites , puifque le feu les décelé pour argent natif. 
C'eft I dit'OO , la plus riche de toutes les mines d'ar* 
geht, fans en excepter la vitreufe. On ajoute que le 
Rofih^-^eUhs ne fe trouve que par nids , & que & 
richelie n*em pêche pas les Mineurs, d'être fâchés de le 
rencontrer , l'expérience leur ayant appris que la mine 
devient moins bonne pour un tcms. ( Cette tfote efi tirée 
de la Minéralogie de M: Vogel , <J» r apportée dans l^Efai 
de Crifiallographie 9 p> s^7* 
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Obalt tenant Argent. O. 

( Voyez les mines de Cobalt. } 

Argtntum cotaào mixtum^ 

La mine de Cobalt grife & celle d'un 
^ris rougeâtre , appellée Kupfemickel par 
tes Allemands , contiennent quelquefois 
de l'argent r il n y eft point alors vifîble ; 
mais y quand ces mines fe décompofent & 
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pâiTent à VétM terreux , dans lequel elle» 
ont r Acide marin pour minéralifateur. , 
l'argent vierge refte i nud , & on les rangô 
alors foit parmi l'argent vierge ( 3) A* lô 
& 1 1 . ) foit parmi les mines d* argent mol^ 
Us ( 3) H. 1.). D'après les eflais que M. 

Sâg6 a faits de la mine de Cobalt terreufe y 

d'Allemont en Dauphiné {^G.$.) cette 
mine produit fix marcs d'argent & autant 
de Cobalt par quîntal. 
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Ine d^ Argent figurée. P, 

Minera argenti figurata. WalL min. 502* 
Minera argentifera, vel Argentum amorphummi^ 

nerâ varia vejlitum. Wolt. mifi. 50. 
Larvct argentifira. Cronft. mîn. 288, 

Ce n'eft point ici une efp^ce de mine 
d'argent particulière ^ ce font des fubftan- 
ces animales ou végétales foililes^ dans 
lefquelles l'argent fe rencontre en plus ou 
moins grande quantité y foit qu'il foit vierge 
ou minéralifé. Cette mine n'dt donc point 
figurée par elle-même ^ mais par les corpd 
qui la contiennent. Tels foiit les infeâes 
ailés minëralifés trouvés dans une argill« 
grife ^ jprès de Frankémberg dans le raya 
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de HdTe : tels font encore les prétendus 
épis de bled minéralifés , que Ton trouve 
dans les ardoifes - ou fchiftes du même 
canton. 

» On les appelle épis de bled^ dit M. 
» LehmaRn , & ils y reffemblent fi parfai- 
»tement, qu'on feroit tenté de croire 
» que ce font des épis de bled pétrifiés ou 
» chcingés en mine d argent ; mais cela n eft 
» point vrai. Cette mine d^argent , ajoute-t- 
» il , n eft autre chofe qu une terre argil- 
» leufe & calcaire , mêlée d'une très-petite 
» quantité de joufre avec une portion un 
y> peu plus forte âiarfémc & d'argent. [Dans 
ces prétendus épis de bled l'argent eft mi- 
néralifé avec le cuivré & le loufre ; c'eft 
par conféquent une efpèce de fahlen^2- 
» Cette mine, continue M. Lehmann, a 
» quelque reffemblance avec un épi de 
» bled ; mais il faut de l'imagination pour 
» trouver ceçte reffemblance bien parfaite. 
»Les pointés ou barbes que l'on y apper- 
» çoit fe font formées vraifemblablemenc 
» lorfque la matière étoit encore fluide & 
» molle. Ces épis prétendus contiennent 
:» affçz d'argent, & j enpoffede un morceau 
p fur lequel il fe trouve de V argent natif. 
» "Wolfart, (dansfonJïif/?c natural. HaJJice 
Tfiihfer. pan. I. p. sb. ) affure que cette 
D niine donne ^ o marcs d'argent âu quintal^ 
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1^ Je n*aî pas pu vérifier ce fait , attendu que 
» je n en avoîs que deux morceaux. Cette 
^ mine d'argent eft propre aux couches , & 
» ne fe trouve point dans les montagnes à 
» filons. c< ( Lthm. Couches de la terre , trad. 
ff^p. 383 & fuiv. avec la figure des deux 
morceaux que Û Auteur pojfédoit. FL IV. 
fig. 3- A B.) 

3 P. 1. Quatre petits morceaux de mine <Par^ 
gentfigurét ^ de Franckcmierg. De ces quatre 
morceaux Tun imite un épi alTez exaâemeac 
pour induire en erreur ceux qui n'examinent 
les chofes que fuperficiellement. ( C eft la 
variété , appellée par Wallerius , Minera ar^ 
genti figurata fpicam nfcrens , vel fpicct fru^ 
menti mttallicct. Min. 302. i.) 

M. Lelimânn nie avec raifen, que ce ibieot àes 
épis de bled pétrifiés ou minéralifés ; mais c'eft â 
tort qa'il prend des figures fi confiantes pour de fim* 
pies jeux de la nature : il eft aifë de reconnoîcre dans ce 
morceau h forme des cônes (jf* des écailles du P/;>, quoi* 

SiM'elles foient comprimées ; ce font ces écailles qui ont 
té prifes pour les fnmes ou barbes des prétendus épis 
de bled. 

Le fécond morceau ne me paroSt être aufll 
qu'une écaille minéralifée de quelqu'efpèce 
d'arbre conifere : elle eft feulement un peu 
déformée & remplie d'une terre argilleufe 
grife» 

Ce font peut-être de pareils fragmens qui ont été 
pris pour des mfeSes mlis- ( Minera argents figaratâ 
ar^Uaeea » infeSla aloia refrifemam. \/all. ti^n. 3 o&. %% 



4(J Description 

Enfin les deux autres fragmeiis font inconteftai^ 
blement du iois miniralifé , dont on diftinguQ 
encore les fibres & les nœuds ou infertions. 
Le plus grand de ces morceaux montre à 
Pune de fes extrémités de petites parcelles 
d'argent vierge. 

On fçaic qu'il n'eft pas rare de trouver des (ubdan* 
ces végétales parmi les ardoifes ) aufli M. Lehman a-t- 
il foin de remarquer que la mine dont il s'agit, ne Ct 
rencontre que dans les couches, & nullement dans 
les n^ontagnes à filon» 

ESPÈCE XVI. 
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In^ D^ArCEHT ALKALINK. Q. 



Il y a quelques années que M. de Juftî 
prétendit avoir découvert à Annaberg^ 
dans la Baffe-Autriche , de V argent mini-- 

ralifipar Us alkalisfixe & volatil : fuîvant 

lui , cette mine ne fe dîftingue des pierres 
calcaires ordinaires , ni par fit pefanteur ^ 
4ii par fa forme , ni par aucune marque ex- 
térieure* Le feu agit fur elle comme fur la 
pierre à chaux ; elle eâ parfemée de petites 
taches bleues & vertes qui pourroîent y 
feire foupçonner du cuivre, tandis qull 
n'y en a pas la moindre parcelle ; elle ne 
perd rien de fon poids lorfqu'elle a été 
grillée par le feu ^ même le plu$ vif > enfin^ 
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on n y trouve pas le moindre veftige d© 
foufre ni d'arfénic. Cette mine eft, dit-il ^ 
très-riche ; car la commune contient; or-» 
dinairement 5 , , 4 & jufqu'à 6 marcs d'ar- 
gent par quintal : la bonne eo rend jufqu'à 
20 marcs & quelquefois plus. U argent na-^ 
tif^ que cette mine contient fouvent exi 
affez grande quantité pour qu on puifle ly 
diftinguer à la fimple vue ou avec le fe- 
cours du microfcope , n eft pas ce qui en 
fait la richeffe , puifque les morceaux les 
plus riches font toujours ceux qui , tirans 
fur le blanc , font mous & caffans , qui 
paroilfent compofés par-tout de parties ho- 
mogènes , & dans lefquels râ la fimple 
vue , ni le fecours du microfcope ne font 
appercevoir aucune portioncuîe d'argent 
fenfible : » îji faut donc , çoRtinue-t-il , 
» que Targent y foit mêlé intimement avec 
» une fubftance qui Taprivé de la métalléité 
» & qui fe cache à no^ yeux. 

M. de Jufti prétend que cette fubftance* 
minéralifante eft Valkali minéral ; mais , 
comme il cite en preuve de fon fentiment 
la Lune cornée des Chymiftes , & la mine 
émargent cornée (3 C. ) qu'il croit auflî mi- 
néralifée par le même alkali , tandis que 
c'eft r Acide marin qui fe trouve dans ces 
deux mixtes , il y a lieu de douter de la 
réalité de ia découverte^ 6c il faut attea-* 
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dre, pour adopter cette efpèce, des preu- 
ves plus décîfives que celles qu'il a four- 
nies. ( V^oye^ la féconde partie de Jon Jour* 
nal , aui a pour titre : Nouvelles Vérités f 
tn Allemand i €f tanalyfe qui s'en trouve 
dans le 3"* vol. des Mélanges d'ffi/l» nat» 
/, J4tf & fuiv» 
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CmrRE, ? renus CAymicorum :^ 
Meretrix Mctallorum^ 

ESPÈCE 1/ 

Ct/irRÊ PAÈCIPÏTÈ Ûtr (C/mêni^KupfirJ[c9 
D£ CÉMÈHTATlOlf. A. ( Ailemands. 

CuprumpmcipUmumfttpràfcrtum arenofo-coaïef'^ 

cens. Sy{k. nat. XII, 143. n^ i. 
" ' ■ naiipum particulis conglomeraiis , dif^ 

tinSis. Cronft. min. 15)3. A* 2. 
' ' purum txfolutionc vitrioli pracipieaium^ 

Wall, min. 268^ 
- " ' nudum ex aquis vitriolatis pmcîpuatujn^ 

Wolc. min. 30. 
■ "" ■ " ■ ■■' « H^^ prcuipitatum , rubrum. Carth. 

.Ceft un cuivre rougeâtre abfolument 
ptir 5 qui s'eft, précipité de lui-même , ou 
qui a été précipité à deffeîn d une pau qui 
tenoit en diflblution du vitriol cuivreux. 
M. Gronftedt penfe qu'on nç doit point 
fiddre de diftinûion entre le cuivre natif àc 
ië cuivre précipité naturel^ parce que , fui- 
vant lui, tout cuivre natif provient dun 
cuivre précipité , ^ui d'abord étoit friable 
èc granuleux , mais qui avec le tems eft 
devenu jfolide & malléable. Wallerius a 

D 



■ 



I 



yô Deschiption 

cra devoir en faire deux cfpèces dîftinélés; 
Voyez dans fa Minéralogie {tome 1. note 
de la page 3 02 ,) les raifons fiir lefquelles 
il fe fonde. 

9 A. T* C2^/vr«/'fA;//'ir/pi/r en feuilles minces, 
flexibles £i"d'un jaune rougeâtre , fans ma* 

«. trice ; de FmntbtrgÎMi le Rhin. Ces feuilles 
ont été détachées du quartz auquel.elles ad*^ 
héroient : on les nomme auflî Cuiyrt vUrge M 
JcttilUs. 

CuframprAÔ^atum hap U^a» ^alK inîn. i ^S. 3 • 
Cufrum naiivum foUMceum,Wz\L min. 167* ^.Cuprum 
nativumfHfgfficUU (j^^fiUaceum. Sjpft* aat XII. 143» 

if, A. 2. Cuivre précipité en croates granuleufes , 
ïbrmées par l'aggrégation de petits grains de 
cuivre , obtenus des eaux cémentatoires de 
Fahlun par Tintermede du fer : c'eftce que 
Ton nomme proprement Cuivre de cémentation^ 

Cufrum fri^itatum fine ^afi. M^all. min. x^8. u 
Pruifhatur FahlunA ex ajuA vitréclica cufri* SySL nau 
XIL 14^. n^. I» 

j^ A. ^. Cuivre précipité en grains 9 raflem- 
blés {ous forme de grappe & mêlés d'une 
efflorefcence cuivreufè verte 9 avec quelques 
portions du quanz qui leur fervoit de g^à* 

. gue : de Krasnayolok en Ruffie* 

Ceft le C$iivre vkrgti en graim ^ en gaffes de WaSt" 
lerius. CuprumiféUsvum^aaulathm et Iptrycides.^dlU 
min. %67» X &5. 

j^ A,, 4. Deux morceaux de Cuivre raffiné 
par la dernière fonte , ou Cuivré rofeite de 
deux nuances diâférentes* 



Ç A* y. -Cmnrttn chtvtax^ provenant dé la 
fonte des mines de Saint Bel, près de Lyon ) 
il adhère en âoccons à une matte d^Cuivfe« 

Ç A* 6. Scories du Cuivre 9 mêlées de Char-» 
bon : elles réâéchiflent les plus vives cou« 
leurs & chatoyent comme la ^orge de vU 
geon. 

Ç A. 7» Cuivre de Cimentation ^ fous lafof^' 
me d'un dépôt granuleux : de New fol en 
Hongrie, Ces grains font autant de petits 
criflaux polygones , en cubes ou en paral- 
lélépipèdes dont les huitanglesfolîdes font 
tronqués, ( TabU Crift. xf.6o. ) Ils fe font 
dépofés les uns fur les autres en façon de 
dendrites, dont les extrémités inférieures très-^ 
fines & très-rapprochées , rendent le deflbue 
de ce dépôt rude au toucher comme une 
broflè» 
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ou Natif B. ^ «^'-^'^^-^^//-^ <1« AU. ^ 

Cuprum nativum. Wall, mîru 2(^7. 
■■ ' nadvum foUdum^ Cronfl. mîn. 15^8, 

A. !• 

' nudum informe. Syft. riat. IX. 18 a. 

"■ - ■ nudum nativum minera inkarens* Sy&é 

nat. XII, 14.5 n^ a; 
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Cupmm nudum nauvum forma y aria. Woltcrfd; 

miiu 30. 
• ■ I I nudum maUcabiU^ Carth. min» tfju 

Ce Cuivre , dit "Wallerîus , n'eft pas 
tout-à-fait fi piir que le cuivre raflfiné ; 
mais il Teft autant que celui qui a d^jà 
pafTé une fois, par le fourneau de fiifion : il 
s'en trouve néanmoins de plus pur. 

Ç B. I. Cmvrt vUrg< ^Jblide^ en pointes 6c en 
rameaux, mêlé de quartz blanc; de Finne* 
herg. Sa furface eft brune» cellulaire & rem- 
plie d'afpérités« 

Cufrum nativftm dendrotdes» VTall. min. 167. 4» 
Cufrum nMtvum germinans* Syft. nat« XlLi43« n^. 
^ >• {Oeii^achfiff^Kttffir des Allemands ). 

Ç B. 2« Cuivre vierge , folîde & granuleux ; 
mêlé d'un peu de quartz ^ du même endroit 
que le précédent. 

Le cuiyre poffede ici fa couleur naturelle , & parolk 
plus pur que celai du n^. i . 

g B. 5« C!tf/y/f ri^r^eyoZ/W^ & en petites poin- 
tes faillantes , dans une mine de fer mêlée 
de Mine de cuivre terreufe rouge , de Verd 
de cuivre granuleux & de fpach calcaire, 
des mines du Baron de Fifcher ; à KaumJ^ 
dorf en Thuringe« 

V0ye2leCaul.rail0n.de 1771 y no. X119 <Se fuiv. 

% B, 4, Autre morceau de la même efpèce» 
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"'poli <Fun cété pour rendre plus fenCbles left 
parties qui font à l'état de Cuivre natif. Le 

f ipath calcaire qui s'y rencontre eft criftat* 
lifé en prifmes qui fe concentrent» 

^ B. y. M/n, plus petit; le Cuivre natif eft 
coloré à fa fuperfîcie par le fer avec lequel 
ileftmêlé. 

^ B. 6^ Cidvre vierge en feuilles aflfez épaiflè?, 
dans du quartz : d'une mine à deux lieues de 
. Bonn^ Ele£^orat de Cologne. 

Ç B. 7. Petit morceau de Cuivre en ra» 
meaux flexibles , articulés, formés par des 
oâaëdres implantés les uns fur les autres, 
comme l'argent vierge en végétation de 
Sainte-Marie aux •* Mines. Cette curieufe 
ramification, qui eft chatoyante & d'un éclat 
fîngulier, vient de Saint Bel en Lyonnôis. 
Elle me paroît être un produit de l'art. 

La fonte de fer prend cette même forme en (è 
criftallUànt par le réfroidiflemenc. Voyez ^ p^^ a^ 
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OU Mine rouge de Cuivre. 

Minera cupri ruhra feu vitrea rubra^ Âuâor. 

Minera cupri calciformis pura^ friabilis vel indu^ 
rata colore rubro. Cronft* min. 1^4. a. 3 , & 
r^X. a. ^ . 

Diij ^ 



y^ Description 

Cuprum naiivwn cryfiallîfatum. Wall» 'mio^ 
* %6^. 1. 

^T'^—^ ttJfuUium nuM^m. Syft* oat» IX. 182. 

D^ 2. 

•7— CTyflallinum feu cryflallifatum oSaC" 

drtun. Syft. nat. XII, 14 j. n^. 5. 
>.i ^" ■' nanvum cryJialUnum , crypâUs o3aS^ 

dris. Carth. min. 70. 
■ ■ '■ ntbrumfiurï nudum. Wolterfdo£F, min. 

■ rutrum ochrauo'induratum* Syft» nat# 

XILi4y. n^p. 

Oi:Âm cupri vitrati pulvirea » obfcuri firrugîncom 
Uid. IJp3.n^ 5, 

Cette mine rare eft ou folîde & criftal- 
lîfée, ou en filets fuperficiels d'un rouge 
vif, ou terreufe couleur de cinabre : on 
là rencontre preique toujours avec du 
cuivre natif, dont elle ne difiere que très- 
peu ; aufli rend-elle jufqu à 60 & 70 livres 
de cuivre par quintal. On en diftîngue deux 
variétés principales ; la première ( nommée 
mine de Cuivre vitreufe rouge quand elle eft 
folidc ou criftallifée , ai fleurs de Cuivre 
rouges quand elle eft fibreufe ou ftriée ) eft 
ce même cuivre natif privé d une portion 
de Ton pklogiftique , & tendant à fe décom* 
pofer par refflorefcence. La féconde , 

( nommée mine de Cuivre terreufe rouge ) 
provient de la décompofition de la pre- 
lûière , 6c peut être regardée comme une 
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eQ)èce particulière , puifqu'alors le cuivré 
eft totalement privé de fonphlogifiîque £c 
à Tétat d'ochre ou de chaux. Il y a lieu de 
croire queWaUeriin n avoit point vu cette 
mine rouge de Cuivre y puifqu*il s^exprime 
ainfi dans fa Minéralogie ( vol. i.pag. 5 2,3 m 
Obferv. z. ) » M. Henckel & quelques 
2> autres Naturalifles parlent d une mine 
P rouge de Cuivre qu*on trouve a Freyberg 
31 en Saxe , qui a la couleur du cinabre 
» ( Ç C.4.) & qui eft remplie de petites 
» ftrîes ( ? C. 2.) ce qui la fait appeÛer par 
» les uns fleur de cmvTt{fios cupti) ôcverre 
» de cuivre ( Kupfer-glafp^ par d'autres ; 
» ils ajoutent même qu'il y a une mine 
X) rouge & tranfparente de cuivre qui reflem- 
j) ble à la mine d'argent rouge ( ? C. 2. ) » 
» mais , pour dire ce qui en eft , la première 
» de ces mines n eft autre chofe qu'une 
» mine jaune de cuivre qui a de l'ochre à 
» l'extérieur & qui conferve fa couleur 
» intérieurement ; & la dernière eft ou un 

» Cuivre vierge enduit d^une efpèce de ver-^ 
» nis ou de croûte ( en cela feul Wallerîus 
% a rencontré jufte ) ou peut-être eft-cc 
» une mine de cuivre vitreufe «• M. de 
Bomare a copié Terreur de Wallerîus^ 
quant à la première de ces mines ^ dans fa 
Minéralogie > {voU i.p. /53.) C'eft auflî 
"d'aprèsWallerius qu'il avance {ibid. p*ij^\ 

Div 
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que le cuivre prend dans fa mine toute* 
les couleurs excepté le rouge vif & tmnjpa" 
rem ; ce qui eft contredit parles morceaux 
décrits ci-après. % 

• - 

g C. I. Un morceau de Cuivre natif, char» 
gé de mînt de Cuivre vitreufe rouge , fuperfi- 
cielle & en petits criftaux odaëdres alumi- 
niformes (Tabl. Crift* n*. yp. ) H a pour 
gangue un peu de quartz friable , 8c vient 
des mines de Comouailles ^ en Angleterre- 

Hoc firè nudum ùâtaédram flanh trigonis Syù, nat« 
Xll. 143. n^. 3. Voyez le Catal. raif. de 1769^ art» 
4^1 & 413 ; Se celui de lyjx , n^. ixo8. 'v 

M. LehnianD die que cette mine rouge de cuivre fe 
trouve dans la mine de Prédannah , dans la Province dç 
Cornouailles , & que fa couleur , fbn tiffu & (es crit 
taux font qu'elle reiTemble parfaitement à la mine 
d'argent i;ouge. ( Art des Min. métalU f. izi») 

Ç C. 2. Autre morceau de la même rareté 
que le précédent t dans lequel la mine dei 
Cuivre vitreufe rouge ^ eft en fibres ou pe-» 
tit filets > logés dans les interftices , ou réunis 
en forme de croûte mince à la fuperficie 
d'un Cuivre natif mammelonné > mêlé d^un 
peu de quartz : du Duché de Winemberg. Ce 
- morceau curieux fait voir Ta mine rouge de 
Cuivre dans fes trois états: la plus grandet 
partie qui forme l'enduit de la fuperficie , 
eft ce que l'on nomme Jteurs de Cuivre rou^ 

' ges : une autre partie eft en petits criftau^ 
tranfparens qui ont la couleur & t'éclat de la 
mine d'argent rouge : enfin il y en a auflt 
t^ne portion à l'état d'Qcbre i cette derai^c^ 

. eft d'un rouge mat. ^ 
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» Lorfque les grains de cuivre paroiflent tont roa« 
i> ges dans la minière, dit^^alierius^ on les nomme 
«> fleurs de cuivre* ( Miner, p. 501. ) « Ceft la rmnê 
de cuivre en f lûmes de Gellert , & peut - être le cuwrê 
natif en ^cheveux de M*. Monnec £xpor. des Min.p« 
ip & 31. 

$ C» ^. Mine de Cuivre vUreufc roitgt^ Toltde 
& criltallifée dans une pierre argilleufe mél» 
de verd de montagne : du même endroit que 
la précédente. 

Voyez le CataL raif. de 1771. art. Iii4,iii7&txt8« 

Ç C. 4* Mine de Cuivre terreufe & granuleufc » 
d^un rouge mat y mêlée de verd de monta* 
gne , ftir du cuivre vierge » auquel adhère 
iin peu de quartz friable : de Finneberg. On 
diftingue fur ce morceau quelques parcelles 
très-fines de mine de cuivre vitreuCe rou- 
ge , lefquelles n'ont point encore perdu leur 
brillant* 

Hofru^um aut hefatùe colore* SyR» nat.XIL 145. 
n\ 9. Foyez le CataL raif, de iffz, art. 123 9 éi^Jùiv» 
Oii doit fans doute rapporter ici i'ochre cuivreufe ou 
mne de cuivre d'un hrun rouge , qui ft trouve près d'Igla 
dans la mine de Stermina /& qui contient , luivant M« 
LeKinann ^ environ 30 livre& de cuivre par quintaL ^ 

Ç C. 5. Cuivre natifs dans la mine de Fer. 
Ce morceau diffère de celui qui a été décrit 
ci-defliis » $ B*. j*. en ce que fes cavités font 
tapiflees de mine de Cuivre vitreufe rouge en 
petits criftaux oâaëdres fort éçlatans : dt 
Raumsdorfexi Thuringe. 
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\/[ I^^ Ds Cuivre f fm * kuffer ^ gUf 

JVl VITREUSE GRISE. D. l ^«^ Allemands. 

Metallum cupri canum. Auâon 

Cuprum fiilphiirc mincralifatum. Cronft. min. 

■ vnratum feu mïneraûfatum pyrinco" 

fumfcSiU canum. Sy^. nat. XII. 
144. n°. 6. 
' vîircum colore plumbto. Wall, nain» 

272, 3. 

Cçtte mine, que Ton confond fouvent 

avec la mine de cuivre grife ordinaire ( ? F.) 
ou avec celle que Ton appelle blanche^ 
( ?E. 3 FO endiiFere,fuivantM.Cronf- 
tedt, en ce qu'elle eft minéralifée par le 
foufre feuL II en dîftîngue deux variétés ^ 
que Ton trouve à Sunnerskog en Smo- 
lande ; lune folide & de figure indétermi- 
née; Tautre criihllirée en petits cubes. 
Cette dernière, dit-il, fe trouve fouvent 
décompofée & changée en a^ur de cuivre. 
Les morceaux fliivans m*ont paru être de 
cette efpèce ; mais la petitefTe du volume 
ne m*a pas permis d'en faire Teffaî. 

g D. !• Mine de Cuivre viireufe grife mêlée 
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de mine de Cuivre terreufe rouge & de verd 
de œopragne : de .Fifchbach. 

Mtngra cuprifiilphuratafiUda , texturi indetermnati; 
^Cronft. min. 197. i*^. 

1^ Q, 2. Petit filon de mine de Cuivre vurtu^ 
fi ffifi 9 ou de couleur de plomb , dont le 
centre eft à Térat de mine de cuivre hepati* 
que , ( g G. ) de Suéde. 

Ç p. ?• Fragment d'un criftal oftaëdre de 
mine de cuivre vurcufe grife ; fa furfece eft in* 
cruflée de malachite* 

An AUnetA eufrifulfhuratÀteffeUscmftans minar^us 
Cronft. mit^« 1^7. i« b ? 

9 D» 4* Mine de Cuivre vitreufi grife ^ dant 
du fpath calcaire : de Lellen^ en Sibérie* 
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^ppellée vulgairement mm d'turgênt gtife ou mne dé 
Cuivre^AY^nt. ^ p^ 

Aoi Synooimes rapportés d defTas on pcot ajouter les 

fuivans. 

Minera cupri alha. Auâor* 

Minera eupri^luna pallida feu cuprum minera* 

lîfatum p durum , grifi: m. Carth« 

min. 70. 
CujfrumpaUido'grifeum fplendêns argenti divts. 

yKQ\x. min. 30. 
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£ttpmm affcnîcQ ^ ferrù & argents nuntraSfum 

iuai, mincrd aHefcenu. WalK min» 

' firro & arfcnico Jidphurato mîncralîfa» 

tum. Cronft. min. ipp« 5* 

■■ albidum feu mifuralifatum , arfefiîeale 

album. Sy&. nat. XII. 145*. n®« 8« 

■ argenta & arfcnico mixtum. Gron* 

fuppl.ij, 0^.38. 

Cette efpèce efl: abfolument la même 
que celle dont on a parlé fous le nom de 
mine d'argent grife ( 3 F. ) ou fi elle en dif- 
fère en quelque chofe , ce n*eft que par 
une quantité de cuivre un peu plus confi* 
dérable jointe à une plus petite portion 
d*argent, qui manque même quelquefois» 
Il eft affez ordinaire de ranger celle qui en 
contient parmi les mines d argent, parce 
que ce métal étant plus précieux que le 
cuivre , c'eft lui qu on a principalement 
en vue dans l'exploitation de cette mine ^^ 
dont le quintal rend le plus fouvent 4 à j 
marcs d'argent fiir 1 5 à 20 liv. de cuivre. 

Il y a une variété de cette efpèce que 
M M. Wallerius & Cronftedt diftinguent 
de la minje £ argent grife ( 3 F. ) & de la 
mine de cuivre grife ( ? F^ ) elle contient 
plus de cuivre que la première de ces deux 
mines, fi( plus d'ariénic que la féconde.. 
VaUerius dit qu elle produit environ 40 
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livres de cuivre au qumtalt, & quelle reA 

ièmhle aflez ^ la mine d'arfénic blanche 
< oo B. ) maïs qu*elle tire plus fur le jaune» 
M* Cronftedt dit auflî qu elle reffemble à 
la pyrite arfénicale, mais qu il n a point vii 
cette elpèce. 

^ £• X. Mine de Cuivre blanche on d*un gris 
. clair y (blide & criftallifée comme les mor- 
ceaux décrits éî-deflus , 3 F. i & 3 5, de 
Saalfeld, enThuringe. 

$ £• 2; Autre morceau de mine de CuSvn 
Uanche foliàe , dont la furface eft colorée 
comme la queue de Paon. Elle a pour gan- 
gue » un fpath perlé blanc : aufli de SaaU 
feUU 

Ç E» ^. Mincie Cuivre blanche ou d'un gris 
clair , (blide & prefque fans gangue ; dit 
Ttrol: quelques endroits font de couleur 
hépatique. 

$ E. 4. Autre mêlée de mine de Cuivre 
jaune & defauflè mine de Cuivre hépati- 
que, dans lé fpath compaâe blanc ^ da 
Saalfeld^ 

La faafle mhu de cuivrebéfaUqM ( Efp* X. ) eft une 
mine de fer due â la décompofition de la pyrite cui'> 
rreufe que contient ce morceau. 

1^ £. y, A£ne de Cuivre blanche , ou d^uii gris 
clair , mêlée avec mine de cuivre jaune » 
dans du quartz : de JBajgorri » dans la bafle 
Navarre. « 

'Cette mine tend 30 livreis de cuivre par qoincal ^ le 
dq»uis 1 juT^u'i 5 maics d'argcat« ^ . 
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g £• (^« Mnc de (Mivn ilancke » méfiée wéC 
galène , mine de plomb blanche , azur de 
cuivre granuleux , verd dé montagne 8c 

* quartz criitallifé : de tangemheck. 

$ E. 7* Mine de Cuivre blanche , de la va- 
riété ^ui refTemble à la mine dWféniç 
blanche ou au mifpickcl des Allemands. Elle 
eft plus riche en Cuivre, & plus arfénicàle 
que les précédentes. Sa gangue éft le fpadi 
calcaire : - de NohfUdt 

Cette mine a rendu â TeiTai 3 ; livres de cuivre par 
quintal : elle.eftminéraliféeparlefoufte &l'arfénic, 
& ne contient point 4*argenc« 

Ç E. 8. Mine de Cuivre blanche ou d'un 
gris clair , folide & criftallifée, dans le ipath 
' perlé blanc : de Saalfeld.- 

^ K p. Autre mêlée de mine de cuivre jaune 
& de fauiTe mine de cuivre hépatique, avec 
mine de Cobalt noire fuperficielle , dans le 
fpath compaâe : au0î à^Saalfeld. 
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MInE de CuiVRE^Palhkuffer^z î^csAlL 
grise;. F. XGfMH4iHff€r<rtKl 

Minera cuprigrifea. Auûor. 

Minera cupri pyriiacea grifeai Cronft* mitié 

ip8* a. 
Cupntm mineralifatum pynticofum cinereum^ 

SyiL nat« XII. 14^. n^« 7, 
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Cdprum ohfcwi grijinm fpUndtns af^^nti pduptr% 

Wolt. mio. 50. 
« mburaUfatum > mirurâ fraBurâ parum 

niunu cimnâ vcl nigrd , dura, 

Wall, min. ^73. 
■■ ' ■ ■' ■ mineralifatum^ durum^Jubfufcum.CzxÛim 

min, 70. 

^ Cette mine diffère de la précédente en 
ce qu'elle eft plus riche en cuivre & plus 
pauvre en argent ; le foufre y domine aulïi 
davantage ainfi que le fer : c eft dopc^ à 
proprement parler^ une mine de cuivre 
pyriteufe qui, par des altérations fucceffi- 
ves^ paffe à Tétat de mine de cuivre vitreufe 
apurée & hépatique ( ? G. ) à celui iïa^^ur 

de cuivre { ? N. )&c.Swab dit qu'elle con- 
tient fouvent la moitié de fon poids de cui- 
vre. Suivant les effais de M. Sage , elle 
donne par quintal 2$ livres de foufre, 5 
livres a arfénic ,35 livres de fer , 33 liv. 
de cuivre , & un marc deux onces d'ar- 

rnt. On fépare le foufre & Tarfénic par 
calcination ; le fer par la fublimatiofi 
avec le fel ammoniac ; & l'argent par la 
coupelle. Elém. de Min» doc. p.zig. 

Ç ^ F. I. Mine de Cuivre grife , mêlée de mine 
de cuivre hépatique » avec quartz friable & 
verd de montagne : de Saxe» 

Mmera cufrigrifia cafM, ^all. min. 173. T« 

$ F» 2. Mine de Cuivre grife [oïidG B tirant fiu: 
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. le brun , entre deux couche» minces de verd 
de montagne : des Pyrénées* 

Son pafTage â la mine de cuivre hépatique SC vl*' 
treofe eil inaiqué par le glaCé de fa furface. 
Minera cufri grifia ni^tfam^ ^alL min. 173. i. 

Ç F. 5* Autre , plus luifante dans fes frdâu*- 
res que la précédente. Sa gangue eft le 
fpath calcaire. 

^ F. 4. iif/Vi^ de Cuivre grife fotide, prefque' 
. noire : de Saxe. Elle approche beaucoup du 
- Cuivre hépatique. 



ESPÈCE VIL 

Ik/fl^E DK Cuir RE ri-')KHtfirilM-mz 

& AZURÉE. G. 3 ^" Allemands, 

Cuprum la[ureum. Âuâor. 

Cuprum vitreum feu minera cupri nirea , frae^ 

turâ plus minusYt nitente. Bertrt 

diâ. oryâ. 
Minera cupri pyritacea la:^Hû% Cronft. min* 

ip8. b. 
Cuprum mineralifatum , minera y fraSurâ nitenie^ 

fragili. "Wâlltùin. 2J1. 
»■ '■' miner altfatam , minera ffraSurd ohfcuri 

nitenu ^ molli. WalL min. ^272. 
"- ' mineralifatum pyriticofum rubro - a^U'^ 

reum^ durum. Syft. nat. XII. 1 44* 

p , ■ jfurpureum feu purpura/cens. Syft. naté 

JX. 182. n*. j. 

Cuptum 



1 
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Cuprufn violactum. Gron. fuppK 12. n^. 1^-^%^. 

HÎgricam , fpUndorc pltrumquc violaceot, 

Wôlr. min. 36. 
■ mîneralifatum duriufcutum , violaCcum , 

ttiuns. Carth. min» 70. 
Mine de cuivre hépatique ou couleur de foie» 
Sage , EUm. de min^ doc% p^ 2/ <)• 

Cette efpèce provient de raltëratîon 
qu'a éprouvée la mine précédente, en per- 
dant 1 arfénic & une'partie du foufre qui la 
minéralîfoient* En effet , lès fubftànces 
métalliques s y rencontrent à peu près dans 
la même proportion , mais la quantité des 
fubftances minéralifaiites eft beaucfoup 
moindre. C'eft à la diflîpation de ces fubf- 
tances que font dues les couleurs pour- 
pre & azurée , ainfi que Teipèce de glacé 
qu'on obferve à fa furface. La variété & 
Tintenfîté des couleurs dépendent dit 
degré d'altération que cette mine a reçu; 
Souvent elle eft d'un brun hépatique ou de 
couleur de foie dans llntérieur , quoiqu'a- 
zurée à l'extérieur. Ses fractures récentes 
font quelquefois rouges comme le cui- 
vre rofette le plus pur, quelquefois plus 
obfcures. Il n'eft pas rare de trouver fur 
le même morceau , le paffage de la mine 
de cuivre grife ( Ç F. ) à la mine dont il 
6'agit, Wallerius dit que cette mine azu- 
rée , rendjufquà 80 livres de cuivre par 

£ 
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quintal: Lehmann dît joà tfo; Cronftedty 
40 à jo , & enfin M. Sage, 30 feulement 
avec un marc d'argent. Elle ne perd , fui- 
vantlui, par la calcînatîon , que 4 livres 
ar quintal , & le culot qu'on obtient par 
a réduûion eft un mélange métallique 
blanc & fragile , compofé de fer , de cuivre 
6c d'argent. Il réfulte de la variété de ces 
produits y que cette mine eft plus ou moins 
riche , ce qui lui eft commun avec la plu- 
part des mines qui ont déjà éprouvé quel- 
qu'altération dans le fein de la terre. 

Ç G. t. Mine Je Cuivre vurcu/e /oUde, azurée 
& hépatique : deux morceaux fans matrice ; 
de Finneberg. 

Cuffum lazutium eoeruleuffû Wall. mio. 171.x. 
Cufrumiitreum cnernleum. W^alKmin. 171 1. 

Ç G. 2. Mine de Cuivre vitreufe , tirant fur U 
violet , mêlée de mine de cuivre jaune & 
hépatique , avec quartz & verd de cuivre : 
de Bisbersklack^ en Suéde. 

Ctiprum lazureum viclacjum. Wall, min. 171. 3; 
Cuprum vîtreum violaceum. Wall. rair. 171* 2,* 

Ç G. 3. Mine de Cuivre hépatique é* vitreufe 9 
avec quartz grenu blanc dans fès cavités : 
de Bohême. 

Ç G. 4. Mine de Cuivre hépatique & vitràujè; 
d'un gris clair , avec une veine de fparh cal* 
caire & du verd de cuivre ftrié fuperficiel 
de Hongrie» 



» 
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Cuprum lazjtreum grifeum. V^all. min. 171. 4. Sa 
couleur , ditWallerius , tire un peu fur le rouge ; quand 
on la cafle , elle brille quelquefois comme de l'argent* 

$ G. y. Deux autres petits morceaux , dont 
le glacé eft très-vif« Ils font incruftés de 
verd de montagne» 

Ç G» 6. Mine de Cuivre hépatique & vitreufe; 
où la couleur rouge- brune domine davan* 
tage ; les cavités dont ce morceau eft par- 
femé , font incruftées les unes de petits crif- 
taux d'azur de cuivre , brillans comme des 
faphirs, les autres de verd de cuivre mam* 
melonné , avec . fpach compare blanc : de 
Saalfcld. 

On prétend que cette mine rend 70 livres de cuivre 
au quintal. Cufram lazMrenm falvum» V^all. mia» 
171. 1. 

Ç G, 7^ Pluficurs fragments du même mor- 
ceau , où l'on voit le paflae:e de la mine 
de cuivre grife à la mine hépatiqUe ou vi- 
treufe. 

Ç G, 8« Mine de Cuivre hépatique & vitrcufe^ 
brune , mêlée d'ochre martiale & de verd 
de montagne* 

Ç G. p* Autre , apurée & chatoyante , mêlée 
de malachite , de terre martiale & de quartz 
très-divifé ; deTepeiveller , dans i'Eledorat de 
Trêves» 

Cette mine produit ç ç livres de cuivre par quintal. 

Ç G. 10. Autre plus décompofée, mêîée 
auffi de malachite , dans une gangue gypr 
ieufe« 

Eij 
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Elle a rendu â l'efTai 50 livres de cuivre par quintal 
ïans argent. * 

jÇ G* II. Mine de Cuivre hépatique , mêlée de^ 
pyrite cuivreufe , de fauue mine de cuivre 
népatique , & de verd de cuivre ftrié & 
mammelonné > dans du quartz : de l'EIeâo* 
rat de Trêves, 

ESPÈCE Vlil. 

MISE DE Cuivre 5 Geîh-ktepftr-ertz de$ j 
JjiUNE.U. i Allemands. 

otf Pyrite cuivreufe. ( ^ E. F. ) 

Minera cnpri fiava aut lutea. J^udor. 
Chalco-pyntes feu pyrites jLavus.\ 

Minera cupri pyritaceafiavo-vindrfcens^ Crooft*' 

min. 19 8« c« 
Cuprum fulphure & ferro mineralifatum ^ mînerd 

colore aureo vel variegato , nitente. 

Wall. min. 2j6. 
I I fulphure » arfenico &^ferro mineralifa^ 

îum , minera colore ex Jlavo viri* 

defcente. Wall. min. 278. 

■ ■ r mineralifatumpyriticofumfiilvum. Syft« 

nat. XII. 1^4. n^. 4, 

■ mineralifatum duriufculum faturatï /i^- 

teum , nitens, Carth. min. 70. 
■ ■ luteum fplendens. Wolt. min. 30. 
Mine de cuivre commune. Monn. Expof. des 
Min. p. 6^ 

Quand cette mine n a fubî aucune alté-j 
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ration ^ elle efi d'un jaune vif & éclatanty 
, qui tire fiir la couleur de For ; mais par 
raâion du foufrequi la minéralife 6c qui 
tend à fe dégager , elle eft fouvcnt pana- 
chée des plus vives couleurs rouges , 
bleues , vertes & violettes. Ce font ces 
.couleurs qui lui font donner les noms de 
mine de cuivre queue de paon y ou dt mine 
^ de^ cuivre gorge de pigeon , fi fa furface 
eft chatoyante. Les mines de cuivre où fc 
rencontrent ces couleurs vives & variées, 
font^beaucoup plus tendres & plus friables 
que celles qui font pûremfent jaunes ; ce 
qui eft un indice de Taltération qu'elles ont 
éprouvée dans leur tîffu. Lorfque la dé- 
xompofition eft plus avancée, le fer dégagé 
du cuivre avec lequel il êtoît mêlé , fe 
montre fous la forme de taches rouges- 
brunes ou de couleur de rouille , que j'ai 

nommées fàujfe mine de cuivre hépatique , 
i[ Ç K. ) parce qu elle imite la vraie mine 
de cuivre hépatique ( ? G. ) & qu'elle Tac- 
compagne fouvent. Le cuivre difTous 5c 
mîneralifé de nouveau , par VAlkali w- 
ladl qui réfulte delà deçompofîtion de 
la pyrite cuivreufè , fe dépofe dans les ca- 
vités de la mine décompofée & les in- 
crufte, tantôt fous la forme de petits crif- 
taux azurés ( ? N. ) tantôt en aiguilles ou 
en mammelons du ^us beau verd { ? O,) 

Eiij 
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Ces dîfFércns dégrés d'altération ou de dé- 
compofitibn , rendent le produit de cette 
mine fort inconftant. Celle qui eft folîde 
& compa&e , donne , fuîvant Wallerius , 
4P livres de cuivre par quintal. M. Sage dît 
îi'en avoir obtenu que i^ livres : Henckel 
20 livres , & M. Monnet depuis 1 6 juf- 
<ju'à 2 j ou 30 livres. Plus cette mine eft 
décompofée, moins elle contient de fou- 
fre ; le fer y entre toujours en aflez grande 
^quantité : cependant M. Monnet dit en 
avoir examine un morceau venant de Bay- 
gorri en baffe Navarre ^ qui n*en contenoît 
{)as du tout. 

Ç H. I . Mne dt Cuivre Jaune ^foIïde , ou Py- 
rite cuivreufe jaune, informe, dans de l'a- 
miante : de Nordberg , en Suéde. 

Elle Fait feu avec le briquet ; réduite en poudre , le 
fer qu'elle contient fe montre attirable â raimant , ce 
^ui prouve qu'il n*y eft point combiné , mais feulement 
încerpofé ; de-ià les changemens qui arrivent à cette 
eÇ]^ècc, Minera cuf ri flavafiUda.\(^a\l. min. 176. i» 

Ç H. 2. Mine de Cuivre dPun jaune vif , en 
criflaux dodécaèdres, dont lés plans font 
pentagones. ( TabU Crifi. n^. 108. ) Sa gan- 
gue eft un quartz grenu rempli des mêmes 
marcadîtes , mais beaucoup plus petites : de 
Xîjle d'^Elbe. Plus deux marcaflîtes folitaires 
du même éclat , l'une dodécaèdre à plans 
pentagones ; l'autre à 14 facettes ou en 
cube dont les 8 angles folides font tronqués* 
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Je ne place ici ces marcafCxes cuivreufes qu'à caufe 
de la vivacité de leur couleur d'or , laquelle n'elï pas 
toujours un indice fur de Tabondance du cuivre dans les 
pyrites y puifaue celles-ci en contiennent beaucoup 
moins qae de loufre & de fer : ce dernier s'annonce â la 
furface de quelques unes par fa couleur hépatique. 

Ç H, 3. Mine Je Cuivre foUde éPun jaune 
verdâtre , mêlée de faufle mine de cuivre 
hépatique & d'un peu de quanz : de Plan^ 
ché4es' mines , en Franche - Comté. 

Quoique cette mine ait déjà éprouvé quelqtfaltéra- 
tion , elle eft encore aflez dure pour faire feu avec le 
briquet. Miner a cufri viridefiens colore fortiki fiazv* 
V/all, min. 178. i. • 

Ç H. 4» Un morceau en deux parties, oh, 
la mine de Cuivre d'un Jaune verdâtre offre 
auffi des couleurs d^a^ur qui chatoyant 
comme la gorge de pigeon, dans une gan- 
gue quartzeufe : de Sainte-Marie aux-AUnes. 

Ç H. y. Idem , avec galène & fpath vitreux : 
de Freyberg. 

Ç H. 6. Mine de Cuivre d*un jaune verdâtre 
en partie çriftallifée & colorée comme la 
queue de paon : elle eft chargée de petits crîfr 
taux de roche: de Giromagni^ en Alface. 

<^ H. 7. Mine de Cuivre jaune verdâtre , où la 
nuance de verd eft plus foncée que dan^ 
les précédentes : de Bohême « 

Elle ne fait point feu avec le briquet; ce qui joint â 
la Malachite dont elle efl incruflée en quelques en- 
droits -& à la vivacité des couleurs qu'on remarque en 
quelques-autres, prouve une décompofition plus avan* 
céè. Minera cufri viridefiens colore fortius viridi. WalL 
min. 17 s. 1. ' 

Eîv 
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^ H. 8. Autre , audi très-friable $ dans dn 

Î|uartz mêlé d'une pierre taiqueufe grife qut 
ert de matrice à des grenats à 24. facettes : 
de Bohême* Kare. 

Ces grenats font tranfparens 8c de la nuance qui leur 
fait donner par les Joailliers le nom de Vermeille* 

Ç H. p. Quatre morceaux de Mine de Cuivre 

jaune & colorée comme la queue de paon » 

la plupart mêlés de verd de cuivre & plus 

ou moins friables > dans des gangues quart-^ 

zeufes : de Baygorri près de Bayonne. 

'Ç H. 10. Mine de Cuivre d^ un jaune verdâire^ 
mêlée avec marcaflîtes cuivreufes dodé- 
caèdres ( Ç H. 2.) dans un fpath perlé 
blanc ou légèrement coloré » où elle forme 
des taches & des dendrites , qui ont fait 
donner à cette variété le nom de tigrée : de 
Kaumsdorf exï Thuringe, 

• 

On remarque fur difFérentes faces du morceau les-dî« 
vers degrés d'alcération que cette niine a éprouvés es 
pafljnc du jaune vif au mélange de pourpre & d'azur , 
ait ftéeue dé fam. 

Ç H. II. Mine de Cuivré tigrée du même 
endroit que la précédente , mais plus dé- 
compofée. Les couleurs jaune & azurée 
font ici prefque totalement détruites , & rem- 
placées par la couleur brune de lafauffe mi" 
ne de Cuivre hépatique , c'eft-à-dire , par celle 
du fer que le cuivre enveloppoit dans l'état 
précédent. 

Les petites marcaflîtes cuivreufes dodécaèdres dont 
cette mine efl par£emée, ne paroiifent point avoi'l 
épf oa?c d'aliéracion i elles ont coofervé leur belle cou- 
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leur jauDC i& leur éclat ; mais la gangue defiath perlé â 
pafle, en quelques eddroics, â l'eue àt mine de Fer 
Jpathiquegrife ^ brune. ( ^ P, ) 

1^ H. 12. Petit morceau de Mine de Cuivre 

.^ tigrée , întéreflant en ce qu'il réunit à l'état 

primitif de cette mine tous les dégrés 

a'altération dont on a parlé dans les deux 

articles précédens. 

$ H. 13. Deux morceaux dans . lefquels la 
mine de cuivre en dendrites ^ décompofée a 
fa fur face, eft colorée en brun par. le fer. 

Lt Jfath perlé qaï lui fert de gangue , n'a été décom* 

pofé qu'en partie dans l'un de ces morceaux ; dans l'au-* 

tre , il eft en entier â l'état de miae de Fer fpathipie 

Ç H. 14.. Mine de Cuiyre tigrée jaune & to* 

. lorée y aifFérente de celles qui précédent pac 

fa gangue > qui eft un amas de petits crif« 

taux de roche à deux pointes ; de Brouck- 

haufer'-Tmihl , Comté de Hoitzapfeh 

Ç H, ijT. Mine de cuivre jaune ^ prefqu'en- 
tièremcnt décompofée ou à l'état de faujjc 
mine de cuivre hépatique ^ dans une gangue 
quartzeufe en partie criftallifée } de la minQ 
du Charbonnier , au Tillot. 

Dans ce morceau , peu différent de celui dont il eft 
parlé ci-après ( Efp. X. Var. i. ) le cuivre a abandonné 
le fer auquel il étoit uni, & s'efi criflallifé, dans des 
cavirfs, en aiçuillçs d'un verd ioyçuz & comme fa- 
tiné ( Efp. XIV. ) 

<f. H. 1 5. Mine de Cuivre jaune & colorée ; 
mêlée de blende brune^ folide Se criftaP 

lifée, dans une gangue quartzeufe dont lea 
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cavités font remplies de petits criftaux de 
roche ; de Zinnewald ^ en Bohême. 

g H* 17. Autre qui pafle à l'état de faufle 
mine de cuivre hépatique : fa furface plus 
décompofée « eft cnargée d'ochre martiale 
jaun^. 

Ç H. 18. Mine de cuivre Jaune fotidc ; deux 
morceaux , l'un d'un jaune vif, l'autre nuan- 
cé des plus vives couleurs : de S. Bel. 

ESPÈCE IX. 
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JAUîTE PasLE, J. \ Allemands. 

OU Marcaffite cuivreufe. ( ^ E. F. ) 
Minera cupri Jubfiava\ * o 
Pyrites fubflavus. 5-^UCtor. 

Minera cupri pyrUauapallidifiava. Cronft. min. 

ïp8. d. 
.Pyrites cupri feu ferreo - cupreuu ^y^. nat, XII. 

iiy. n®. 6. 
Cuprum fulphure, arfenico & ferra mineralifaium ^ 

minera colore palUdi fiavo » parum nitente. 

iWall. min. 277. 

Cette efoèce eft fi pauvre en cuivre,' 
qu'on l'exclut ordinairement de la clafle 
jdes mines métalliques, pour la ranger 2^u 
nombre des pyrites. ( ^ E. F. ) Cepen- 
dant M« Wallerius & Cronftedt , difent 
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quelle contient quelquefois afiez decuî- 
vre , pour mériter place parmi les mines 
de ce métal. Telleeft celle de Tunaberg 
enSudermanie , qui rend 22 livres de cui- 
vre par quintal. Cette efpèce ne diffère de 
la précédente , qu^en ce qu*elle contient , 
pour l'ordinaire , beaucoup plus de fer & 
de foufre : elle rend, fuîvant les effaîs de 
M. Sage ,13 livres de cuivre par quintal , 
&perd, par la calcinatîon , 3; livres de 
foufre par cent de mine , tandis que cette 
j)erte n excède quelquefois pas p livres 
dans les mines de cuivre jaunes, .( ? H. ) 
Elle contient quelquefois un peu d arfénic 
& pour lors fa couleur tire plus fur le 
Hanc. En général, toutes les pyrites cui- 
vreufes , font peu fuj.ette& à fe vitriolifer 
ou à fe déconipofer par la voie humide ; 
mais on les trouve fouvent décompofées 
par la voie feche ; elles font alors à Tétat 
de minede fer brune ou hépatique. ( <î J. ) 

$ J« I • Mine de Cuivre dun jaune pâle , en 
criftaux folitaires odaëdres , ( Tabl. Crift. 
^^» 19* ) des mines de Louife , en Weft- 
mannîe. 

fl s'en trouve fans doute de cette même forme, dont 
la couleur jaune eft plus foncée , puifque NLCronfledc 
range ces criûaux avec laixune de cuivre d*un jaune ver- 
dâtre , en avertiHâmt quefienckel & fes partions ont 
nié l'exifteace de ces criilaux* 

y^y% les autres mines, de Cuivre de cette 
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efpèee , à 1 article des Pyrites & Mafcàffitts 
ci-après. ( ^ E. F. ) 

ESPÈCE X. 

MlNE DE Cuivre HÈPA-{ Le^-fchUgiès 
TIQUE FAUSSE. K. l Allemands. 

OU Pyrite hépatique. 

( Voyez Mine de fer brune ou hépatique 9- cî-^ 

aprhs ^ J. ) 
Minera cupri hepatica. Auâor. 
^ pyritacea hepatica. Cronft. mîn. 

ip8. e. 
fulva feu kepadcaJWùlu mîn. 30. 
Cuprum fulphure & ferro mineralifatum ^ minera 

pyriticofâ fulva. WalK mîn. 274. 
Mine de cuivre brune^ Monn. expof des min. 

P^ 67. 
Mine de cuivre hépatique. Wall. min. trad. fi» 
zy4* Bomare . min. z.p. j8S. Bucq. Introd. 
2* p. 2^2, 

Cette efpèce , qu'il ne faut pas confon- 
dre avec la vraie mine de cuivre hépati- 
que { ç G. ) n'eft, à proprement parler , 
qu^une mine de fer brune , ou (Tun rouge 
j'ombre , due à la décompofition de la mine 
de cuivre jaune y ou pyrite cuivreuji ordi^ 
naire ( Ci H. ) Comme ces deux mines fe 
trouvent fouvent enfemblé , on a donné 
à Tune & à Tautre Tépithete de fulva j 
mais fi Ton tire un peu de cuivre de cette 
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e(pèce prétendue , on ne le doit qu'à une 
portion de la pyrite cuivreufe nondécom- 
pofée qui Taccompagne , ou à la Mala- 
chite & au Verd de cuivre ftrié qui fe ren* 
contrent fouvent dans fes cavités : tout 
ce qui, dans cette nfine , eft de couleur 
brune, hépatique ou rougeâtre , eft abfo- 
lument fer ; aufli contient- elle à peine 5 
livres de cuivre par quintal , tandis qu'elle 
donne jufquà 40 ou yo livres defer caf- 
fant à chaud , à caufe du foufre qu il a 
reçu de la pyrite non décompofée , & 
dont on peut le débarrafler par une nou- 
velle fijfion. M* Monnet obferve ( expof. 
des min. P* 7$) que la véritable mine de 
cuivre hépatique {^^ G.) donne du cuivre 
noir à la première fonte , tandis que celle- 
ci donne feulement une matte chargée 
de foufre, de même que la mine de cuivre 
jaune, dont elle ne diffère ^ félon lui , que 
par la couleur & parce qu elle contient 
moins de foufre ; mais comme je viens de 
le dire , le peu de cuivre que donne cette 
mine hépatique, ne lui eft point dû , à 
moins que fa décompofîtion ne foit que 
luperficielle, & que lintérieur foit encore 
à rétat de Pyrite cuivreufe. 

Ç K. I. Faujjc mine de cuivre hépatique ou 
mine de fer rougeâtre , dÛQ à U décoinpoficf on 
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d'une tnîne de cuivre jaune dont II réfté 
encore quelques portions légèrement colo- 
rées. Les petites cavités qui s'y* rencontrent 
font tapîflees de verd de cuivre Jatini , ( Ç O. ) 
mais une de ces cavités plus grande que 
les autres , eft remolie de malachite » ou 
verd de cuivre Jalide & mammelonné{ g M.) 
. Cette croûte de malachite a 3 ou 4 lignes 
d'épaifTeur : tout le morceau eft entrecoupé 
de veines quartzeufes cnftalhfées : du Tilhi. 

On peut reinar<{uer les mêmes paflages dans les moç* 
ceaux diécrits aux Efpèces VÎIL var. 1 5. XL var. i. X1I# 
var* 4. XIV, var. 3. &c, 

Ç K. A. Pyrite cuivreufe hépatique^ ou mU 
ne de fer brune crifiallifie en cubes flriis ^dvLQ 
à la décompoficion d'une pyrite cuivreufe 
tenant or; de Sibérie. Voyez les morceaua: 
décrits aux articles O A. 3 & (^ J» 4. 

La couleur de la pyrite cuivreufe eft encore trés-fen^^ 
fible dans le dernier de ces morceaux , dont la dëcom- 
poGtion n^eA pas completce comme elle l'efl dans Tau- 
tre. ^ 

^ K. 5. Marcaflites cubiques liiïeS) marcaf^ 
fites oâaëdres& marcaffites à 14 facettes « 
dont la croûte ou partie extérieure décom^ 
pofée eft à l'état de mine de fer brune ou hi» 
patique. Voyez les articles $1.6ic$ J. 8. 
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OM couleur de poix. In (^^r'J^«*<l«s Allemands* 
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Minera cupri vitrea nigra. Auétof . 

picca. Henck. in minerai, redîr; 

" nigra,fconis vierefaSis fimilis aM 

picem nigram nfercns. Gellert» 
' ', ' calciformisimpura feu ùchra vent'» 

ris nigra^jfcrro mixia. CxonA. 

min. ip^. a. 2. 
Mine de cuivre en chaux d'un verd brunâtre,' 
matte it fpongieufe. Monn. Expof. des mium 
p» 6p. 

Cette elpèce , qui efl: là mine Je cuivre 
enfcories de Gellert , paroît provenir de 
la décompofition des mines de cuivrejpy- 
riteufes , jaune% & grifes ( ? F. G. H. ) 
qu'elle accompagne fouvent ; mais elle en , 
àffere eflentiellement , en ce qu'elle ne 
contient ni foufre ni arfénîc. On doit la 
regarder comme une Malachite impure ou 
imparfaite y par le mélange d un peu de 
fer^ qui lui donne cette couleur d un brila 
verdâtre plus ou moins foncé qui la ca- 
raâérife. Moins elle contient de fer , plus 
fa couleur approche de celle de la Mala- 
chite pure. M, Cronftedt dit dans fa mi- 
néralogie (7^5, \g8. a.) que lamine de 
cuivre grife décômpofée & devenue noire , 
«ft la plus riche des mines de cuivre py- 
Titeufes , puilqu'elle rend depuis jo jut- 
ju'à 6o livres de cuivre par quintal : peut- 
:tre n a-t-U voulu parler en cet endroit , 
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que de la mine de cuivre hépatique vraie/ 
dont la couleur tire quelquefois fur le noir. 
Quoiqu'il en foit , l'efpèce dont il ô'agit 
ici , n'eft guère moins riche que la ma- 
lachite. ( $ M. ) 

1^ L. I • Mine de cidvte v hrtufc couleur de poixi 
ou Malachite d'un brun verdâtre plus ou 
moins foncé, jcnêiée de Malachite pUrfe , d'un 
beau verd , fur de la mine dç cuivre jaune » en 
partie décompofée & à l'état de fauflè mine 
de cuivre hépatique : de Steingrabea au val 
Saint Amarin en Alface* 

Henckel met cette mine aa nombre àc^ mines rares. 

Ç L. 2. Autre morceau , 8es mieux caraâé- 
rifës , dans lequel la Mine de cuivre couleur 
de poix , ou Malachite d'un brun verdâtre 
plus ou moins foncé, eft mêlée d'azur de 
cuivre mamtnelonné & étoile dont la cou- 
leur a prefqu'entièrement pa(fè au verd, 
( g N. ) il refte encore quelques portions 
non décompofées de la Mine de cuivre grife 
qui a donné naiflatice à cette malachite. La 
partie décompofée eft à l'état de mine de 
cuivre terreufe, d'un jaune verdâtre (ÇR.) 
à caufe du verdet naturel dont l'ochre mar-. 
tiale fe trouve mêlée» 

Ç L. 5. Autre morceau dont la plus gran« 
de .partie eft Malachite ordinaire , mêlée d*ua 
peu de malachiu brune tenant fer ^ fur une 
faufle miné -de cuivre hépatique parfemée 
, de verdet naturel : des Pnjquieres du Roi , en 
RouOîIlon, 

Ç L. 4. 
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Ç L. 4, Un morceau curieux par la réunion 
des divers dégrés d^altération qu^éprouvéla 
mine de cuivre grife. On y voit i**. cette 
mine dans Ton état nacurel & primitif ( $ F. ) 
2,^. la vraie mine de cuivre hépatiqiie 
( $ G.) ^^. La faufle mine de cuivre hépati-* 
que ( S K.) 4^ La mine couleur de poix oa 
malacnite impure* ( 1^ L, ) j^. La malachite 
pure ou d^un oeau verd. ( $ M. ) 6^. L'azur 
de cuivre pur en petits criftaux lamelJeux 
bleu foncé & bleu célefte. < g N. ) 7^ Le 
verd de cuivre pur provenant de l'^iHo- 
refcence des criftaux d'azun ( 2 0« ) S% 
Enfin la mine de cuivre tetreuie jaune ou 
l'ochre martiale mêlée de verdet naturel 
(^R.) Le tout, a pour gangue un fpath 
compare blanc; ^Komt[ près deSaalfed» 

Ç L. S'\ I^cux morceaux qui préfentent 
Ç L. 6. f le paflage de la mine de cuivrfe 
grife 9 à la ffiine de cuivre vîtrtufe couleur 
de poix. Le premier èft compofé de mine 
(de cuivre grife , de quartz pénétré par la 
mine de cuivre vitreufe d'un verd noira^ 
tre ^ & de verd de cuivre granuleux dans 
fes cavités. Le fécond en diiFére en ce que 
le quartz eft prefqu'entièrement décompofé 
& pénétré par le cuivre à l'état de mala- 
chite plus ou moins pure : on y remarqué 
, auffi de grands feuillets de Mica j mêlé$ 
de verd demontagne: de Zinnewaid » ea 
Bohême. 

Ces morccaut font analogues à tcux qui font décrits 
jians le Catal. raif de 1771. aux art, 1373. i374' ^37^* 
4c 7^77* lis out fait {»arcie du même filon. 
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Inm de Cuivre verte soude & 
mammelonném ou malachite. m. 

GfMn^n'huffer^enx, o\x Mdachu des Allemands* 

'Cuprum vlride. Syft, nat, IX* 185, n*** 7. 
» , ■ yiridt gypfcum feu malachites. Sy (î* nat. 

XII. i45.n^ij;. 

vîndt compaSum polituram admituns^ 

Wok.min. 30. 
arrofum , vindty durum^ glabrum , nittns^ 
Carth. min. 6p. 
> ■ folutumydcorrcfum ^ pmcipitatum^ vîri^ 

de , folidum^ÀX. min . atSp» y. 7. 
Minera cupri calciformis imputa , indurata , viri^ 
^i5. Cronft. min, ipô.b. 1. 

Cette e(pèce provient de la décompo- 
fition des mines de cuivre jaune & grife* 
Le cuivre quelles contenoient, ayant été 
diffous & combiné dans fon état de chaux, 
«vec une matière graffe quelconque , il 
€n réfulte uu guhr cuivreux , qui , fe dé- 
pofant à la manière des ftalaftites ou Aa- 
lagmites, dans les cavités de ces mines 
décompofées ( ? K. i.) yformrde 
petits mammelons & quelquefois des maf 
fes protubérancées afiez confid^rables ^ 
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Hottt le tifTu eft tantôt ûxié du centre à la 
circonférence , tantôt par couches con- 
centriques. C eft ce qu on obferve auili 
dans^ V hématite y qui eft une ftalagmite du 
fer y comme la malachiie en eft une ^\x 
cuivre. La couleur verte des Malachites 
firiées eft afTez uniforme , mais il y a fou- 
vent plufieurs nuances de verd & de bleu 
dans celles qui font par couches. Cette 
mine rend, fuîvant les eflais que M. Sage a 
feîts de celle de Sibérie,^ f livres de cuivre 
par quintal, ce qui eft bien différent des 1 3 
livres de cuivre par cent auxquelles d'autres 
Minéralogiftes avoient borné fon produit* 
La vraie Malachite, loin d'être impure ÔC 
gypfeufe , comme M. Cronftedt Je pré- 
tend , eft au contraire une des plus riches 
mines de cuivre que Ton connoiffe. M» 
Sage a obfervé qu elle perdoit , par la dif- 
tillation, la quatrième partie de fon poids 
& devenoit noire. Le beau verd de cette 
mine de cuivre , la variété , là dilpofitiôn 
régulière de fes nuances, & le poli vif 
dont elle eft fufceptible , l'ont fait placer 
autrefois parmi les pierres précieuîes du 
fécond ordre ; mais fon peu de dureté 
lui ôte beaucoup de fa valeur , relative- 
ment aux ouvrages de bijouterie qu o^ 
pourroit en faire. 
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\^ M» I. Mdldchîu.rhamifielonnét d'un beat! 

;. yerd foncé , entremêlée de quartz grenu oli. 
en très-petits criflaux : de Sibérie, {^es mati)* 
melons de cette malachite font veloutés à 
leur furtace : dans leurs caflures , ils paroif-; 
fent firiés du centre à la circonférence ; 
. on remarque audi différentes nuances d» 

. verd dans les couches concentriques qui les. 
compofent. 

j, :iEfugo nàiivM filida vel gUbularis, Wallerius mia* 

$ M* 2. Malachite^mammelonnie à {(ries con-- 
centriques : fa gangue eftun quartz irrégulier, 
où l'on remarque deux criftaux dé roche d'ua 
blanc mat(variété nommé fauj/i kyacinie blan* 

. chc ) avec un peu d'ochre martiale jaune» 

g M. 3. MaUchitc cellulaire Stfibreufc , con- 
' nue des curieux fous le nom de mine de 
. suivre foyeufe oufatinee de la Chine. 

O M. 4* Malachite folîde ^ mctmrhelonnie ; 
de Sibérie. Elle enveloppe une fâulTe mine 
de cuivre hépatique ou miqede fer rougeâtre 
abandonnée par le cuivre dont cette mala» 
chîteeft* formée. ( g K. i.) . 

Ce morceau a été poli fur plufîeurs faces , pour faire 
Toir les zones de diftérens verds qui coro^fenc cette 
Maiachice. 

Ç M. y. Autre, coupée par tranches : les 
:. veines onduleufçs des mammelons qui ont 

: été polis font du plus beau verd. . ., 

• 

9 'M/^« Deux plaquer de iVi^/^cÂm, d'un verd 
plus foncé & moins varié dans fes nuanceft 
que les précédentes, . .c 



i)E Minéraux; %. 

[Ç: M. 7. Un.JXK>rceaa întéreflant par le paf- 
• ^ge qu'il préfente de l'azur de cuivre cr iC- 
tallifé à la Malachite. La dégradation de I9 
couleur bleue des criftaux d'azur va par 
nuances infenfibles Juf^u^au verd. Ce mor- 
ceau , fur lequel on remarque auifî - un peu 
- de malachite brune fuperncietle , a pouc 
gangue unfpath compaâe blanc mêlé d'ochrQ 
martiale : de Saalfeld^ 



ESEÈCE XI II 

^ ÂZuR DE Cuivre i^ur^ ou fleurs ds 

yiL Cuivre bleues. N. KufPrMaH des Allem. « 

jt^uthum f caruUum ctris^ vel cuprum ta:(ureum 

Audor.,, . ' 

C^rumfoîutum vel corrofum , prcecipitatum , c^r 

ruUum. Wall. min. 270. 5.4. 

cctrtdeum plumofum. Wolt» min. 30. 
■' arrofum , c(zruUum , flurum , glabtum ; 

^ nittns. Carth. min. 70. 

■ ■ arrofum , cotruUum ; friabilt , Jiriatum^ ^ 

piis i centro radiantihus. Carth» 
min* îbîd» / * 

Cuprigo ^el ochra cupri germinans carule^t Syft» 

nat XII. ip4. n^ i2. 
Minera cupri calciformis pura , vel ochra vencrii 

c^n//etf. Cronft. min. 1 j?4. a. I. ^ * "^ 

Mine de cuivre azurée & tranfparente. Sage 

£lém. de min. doc. p\ 223. 
Mine^^'de cuivre^ en chaux bleue ou azurée% 

JAonfi^ Expof.- des min. Z'. 67» 

Fiij 
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V 

Cette efpèce y qui y fuivant M. S^t^ 
isft mînéralifée par Valkaii volant , pro-» 
vient , de même que la précédente , de la 
«décompofition des mines de cuivre py- 
jriteufes jaunes & grifes* J'ai cependant 
remarqué que Va:^ur de cuivre pur ér crijial* 
lijè fe trouvoit plus fréquemment dans 
les cavités des mines de cuivre grifes ou 
blanches décompofées ( ? E. tf . ? G. 6. 
$ L. 4. &c. ) que dans celles des mines 
de cuivre jaunes ; tandis que le verd de 
cuivre pur & criftalujé inçrufte ordinaire- 
ment les interfiices des mines de cuivre 
jaunes décompofées ( g H,. 1 j . ? K. 1 . &c.) 
Par l'altération lente qu'éprouve Ya^urde 
cuivre dans le fein de la terre , il pafle fou- 
vent au verd & donne ainfi naiuanceàjia 
malachite ( g M* ) & aux fleurs de cuivre 
vertes ( g O.) Mais ces deux dernières 
mines font aufli quelquefois produites im- 
médiatement par la décompoûtion des 
mines de cuivre jaunes^ fans avoir paifé 
par l'état d'azur de cuivre. Cet azur de 
cuivre , lorfqu'il eft pur , n'efl pas moins 
riche que la malachite , puifqu'il rend 
comme elle, 72 à 75 livres de cuivre par 
quintaL JVT, Monnet dit » qu'il y a des 
» parties de cette mine très -riches en 
?> cuivre , dont quelques-unes rendent 40 
s> à 50 livres de cuivre par quintal ; ^e 
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% cette mine donne, dès la première fontei 
A un cuivre noir , très-proche du cuivre 
» raffiné & qu'ainfi la plupart de ces mioes 
» n'ont pas befoin de fuoir le grillage ^ 
» avant que d'être fondues ( expo/, des 
» min. P. 68. ) » En effet , il ny a jamai» 
d arfénic dans ces mines alkalines, à moins 
qu'il ne s'y trouve encore des portions de 
la mine de cuivre blanche ou grife , qui 
n'ayent point été décompofées» 

$ N. X. ^{tfr i/^cz^/Vr^ en petits criftaux prif* 
matiques» shomboïdaux , dont les bords 
font en bifeau. {EJJl de crifi.p. 3S6. var. i* 
& 2.) Ces criftaux font grouppés avec d'au- 
tres plus petits de mine de plomb blanche : 
du Hart[. 

Ç N. 2. Autres criftaux à^A^fur de cuivre , fort 
éclatans , dans du fpath compaôe en partie 
pénétré par le cuivre : de Tnuringe. 

Ç N* 5« ji^ur de cuivre mmelleux & itoUé^ mêlé 
de mine d'argent grife , dans du quartz 
en partie criftallifé qui a la couleur du laphir 
d'eau : de Bulach ^ dans le Duché de w ir* 
tenoîberg. 

^ N. 4* Quatre échantillons variés du îxiè* 
me^çtfr de cuivre lamelleux & criftallifé» 
mêlé ae quartz : de Bulach. 

g N. ^ . A^ur de cuivre lamelleux 9 Tuptrûchl 9 
fut du quartz 4 de Freudenjladt , dans le Dur 
ché de Wirtemberg. 

Fiv * 
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Ç, N. 6, Deux petits inorceaux qui préfemene* 
le paflage de la couleur bteue à la couleur ' 
verte. Da:(ur de cuivre (Irit fe change dan^ ^ 
l'un en malachite , dans l'autre en verd de 
cuivre ftrié & fatiné. Leur gangue eft le 
quartz. 

Ç N. 7. A:(tir de' cuivre granuleux l dans les 
îmerftices & cavités d'un fpath corapaâe 
blanc : de Saalfeld. 

Ç'N. 8. Autre morceau de la mêine variété : 
on y remarque de plus le paflàge de ^a mine 
de cuivre grife à la mine de cuivre hépati- 
que , & celui de cette dernière a la- mine 
vitreufe couleur de poix. Il s'y trouvé aufli 
de la malachite pure» du verd de cuivre 
ftrié , & du verd de montagne mêlé d'ochre 
martiale : de Saalfdd. 

Ç N, 5). A^ur de cttirre granuteux ^ Cuperfi^ 
ciel , fîir du quartz : é^Emhs , dans la prifr» 
cipauté de Naflau. 

Ç N, 10. Iderrix a^Mc une veine de mine de 
cuivre blanche & du verd de montagne mêlé 
d'ochre , dans le fpath coropaâe : de Suai- 
fcld. . 

Ç N. II» Idem^ avec malachite , & mine de 
cujvre jaune mêlée de mine de cuivre hépati- 

?ue & vitreufe: de Brochaufea , jiays de 
îologne. 

Ç *N. 12. Azur & verd de cuivre , mêlés d*ochre, 
avec mine de cobalt noire » dans le fpath çom* 
paâe blanc : de Saalfeld^ .. 
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^^ N. i^, liitm^ avec mine de cuivre jau-^ 
ne & fleurs de cobalt granuleufes rouges* 

Ç N. 14. ^{«r ^« cuivre criJlalUfc & granu- 

. leux , dont une partie a pafle à la couleur 

verte : il eft mêlé de petites aiguilles lie mine 

de plomb blanche : de lamine de Gluks-radc 

à Zellerfeld au Hartz. 

Voyez le Catal. raif. de 1771 , N*. 888 & fuiv. 

Ç N* ly. Un bocal contenant des crijlaux 
dai^r de cuivre aftificicls , qui m'ont été don- 
nés par M. Sage : ce Chymifte les a obte?!* 
nus d'une diflolution de cuivre par Talkali 
volatil : ils font abfolument femblables aux 
crijlaux iCantr de cuivre naturels , décrits ci* 
déflTus'g N. 1. ' 

ESPÈCE XIV. 

TTErd pe Cuivre pitr^ ÇKuffir - atlas , 

y ou Fleurs DE Cuir RE<KnofpenouKuffer* 
VERTES. O. (jrun des Allcm. 

Ckryfocolla feu fios cupri viridis. Auétor. 
Viriie (tris feu cuprum viridc plumofum. Wolt» 

min. 30. 
Cuprum folutum vel corrofum , prcecipitatum , vi^ 

ride» Wall. min. 26p. 8. 

arrofum , viride , jlriatum. Carch. min« 

70. 
JBrugo nativa ra^lis yel firiata. Wall. min. 2^5^» 
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JEruffy v'tl ochra cupri gcrminans viridis^ Syft« 
. nat. XIL 1^4* n^. ii. 
Minera cupri cakiformis mira , vel ochra vtnZ'» 

ris colore viridi. Cronu. min. Ip4* a. 2* 
Mine' de cuivre en chaux verte, Monn. Ex^of, 

iesmin^p. €y. 
Malachite flriée & tranfparente. Sage EUm. de 

min. doc. p. 226". p. 
Mine de cuivre foyeufe de la Chine. Sjige ibid. 

p. 2,26. 10. 

Cette efpèce n eft, à proprement par- 
ler, qu une variété de la Malachite ( ?' M.): 
elle en diffère en ce qu'elle n eft ni folide , 
Jii compare, mais fuperficielle ôcfibreufe; 
elle provient fouvent de Taltération qu a 
éprouvé Va:^ur de cuivre en perdant Falkali 
volatil qui le minéf alifoit ; ce qui feît paP- 
fer cette mine du bleu au verd. Telle eft 
celle qu'on trouve mêlée avec lazur de 
cuivre à la furface & dans les cavités des 
mines de cuivre grîfes décompofées. Mais 
quant à celle qui réfulte de la deftruQion 
des mines de cuivre jaunes , elle me paroit 
avoir été verte dès fou origine : elle eft 
auflî d un plus beau verd & pltis régulière 
dans fa criftallifatîon que celle que l'on 
doit' à l'altération des criftaux d'azun 

Ç O. I. Fleurs de cuivre venes ou Ferd de 
cuivre en petit? criftaux prifmatiques , tranC» 
parens , couleur d'émeraude , concentrés en 
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manftnelons veiomâ & parfemés de mine 
de plomb blinche » fur du quartz cellulaire en 
partie criftallifé : du Hani^ 

An fluorés pyramiddUes , rhomhîikâ vd fmtugmA » 
irregularis bafeos , felluctdi , virefitmtt^ûofêttuffiiiBi ; 
êx TTrolû. Cappelt. prodr, cryft. p. i^JSâb. III. fig. i} 

Ç O. 2* JMinc dt cuivre veru foyeufi Q\x fau-' 
nie , ou Ver4.de cuivre firlé dont les nuan- 
ces changent & reflettent comme la gorge 
de pigeon » fur une ochre martiale due à la 
décompofîtion d'une mine cuivre jaune ; de 
Foigtland. ^ 

Cufrum arrofum viride » Jlriis farsIUUi demi eeadtê* 
nat$$ , durmjctilis. Canh. min. 70* i. 

Ç O* 5» Mine de cuivre verte foyeufe à fibres 
divergentes , ou Verd de cuivre étoile fuper* 
ficiel » fur une mine de cuivre jaune » mêlée 
de faufle mine de cuivre hépatique : de la 
mine du Charbonnier^ au Tillou 

Cufrum arrofum viride ,Jfrttt êx centro dhefgenHhtt ^ 
friMlUfm. Carth. min. 70. 1. Voyez audî les morceaux 
déQÛs ci-deflus , Efp. X. var. i. VIII. var. 1 5« flco 

g O. 4« Kerd de Cuivre en petits mammehns 

veloutés , dans une mine de fer noirâtre rami- 

fiée » laquelle provient de la décompofition 

d'une mine oe cuivre jaune en aendrîtes 

( g H» 13.): deThuringe. 

Cufrum arrofum viride , Jhiis xillofii , brevibuti 
mollijfmis* Catch, min. 70. 3« 

Ç O, f. Ferd de Cuivre firii , dKperfé i^^r pe^ 
_ tite^ houppes foyeufes dans un amas de pe- 
tits fragments de quartz » qui paroiflènc liés 
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lè$ Uns: aux autres par ce cuivre : deLauA 
gerherg , st\xH^tz. # 



i^Ç O, 6. Vcrd dt Cuivre /Irié, dans les cavités " 
d'une mine de cuivre jaune , enduite . à fa 
fuperfici< de mine de cuivre vicreufe cou- 

leixr de poix : du TH^oi. ^ 

'. »■•••. 

Ç O. 7. f^erddc C<i/Vrey?rw, a fibres parallet- 
les, très ferrées, dans les cavités d'une mine 
de cuivre jaune , en partie décompofée com* 
me la précédente , avec faufle mine de cuivie 

^ hépatique : de Foigdand. 

Cette variété cft pareille à celle du n**. % ci-dcffus ; 
mais la mine de cuivre jauae ^ul l'accompagne eft ici 
moins décompofée. 

« ■ 

ESPÈCE XV. 
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Lsu DE Cuivre imfi/r , C Bwg-biau des 

dit Bleu de Montagne. P. \ Allemands, 

Camleum montanum , feu lapis Armenus.AMO.ou 

CceruUum œris împurum (eu cuprum camleum, 
terreum. Wolt. mîn, 30. 

I • montanum terreum aut lapideum* ^alh 

min, 270. I. 2. 
Cuprum arrofum ^ cctruleum , terrefire. Carth, 

min. 70. ^ 

II ■ ■ cœruleum ealcarium. Syft. nat, XIL 

145. n®. 14,^ 

Ochra cupri pulverea , cœrulea» Syftl iiat« XII« 
1^:2. n*', 4. 
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Minera cupti calcîformis imputa yfriabitis , feu 
ochra vtneris tend catcared mixta. Cronft» 
min. ip6. a. I. 

Terra calcarea crocofeu calcc venerîs intrinjifii 
mixta pulvcrtcUnta fivt friahitis. Cr6nft% 
trrin, 34. 

€ Minera cupri cakiformis împura » indarata , c(t^ 
J ruUà. Grdnft. min. ip6. b- 5. 
\ Terra calcarea croco feu calce venerîs înirinri 
f Jicè mixta , indurata^ Cronft, min. 3 y. 

Cette efpèce eft un ^zur de tuivre , plus 
ou moins atténué & mélangé , qiiî fe ren- 
contre dans différentes terres ou pierres 
auxquelles il communique fa couleur. Ce 
n eft fouvent qu un mélange des ochre» 
martialestSc cuivreufès , dans lequel le cuî* 
vré ou la couleur bleue domine davantage. 
Le bleu de montagne rend ordinairement 
20 à 30 livres de cuivre par quintal ;maî$ 
il en contient quekuefois fi peu ^ qu on 
1 exclud alors du nombre destnines de cui- 
vre , pour le clafTer parmi les fubftances 
terreufes & pierreufes. : telle eft la pierre 
Àrménienhe. ^ 

g P. !• Bleu de montagne terreux ^Ae diver* 
fes nuances » dans du fpath compaâe blanc » 
à demi détruit > mêlé d'ochre martiale : da 
Ssalfeld» 

On remarque dans ce morceau le paiTs^e i^VsxMf 



# 
# 
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Je cuivre fincii celui qui eft bleu céleâc , lequel i*al« 
tere auffi par nuanceSiiiifenfibles jitfqu'à deTcnir Veri 
de montagne. 

|t P. 2. Autre morceau de la même variété » 
mais plus cellulaire , dans lequel le bleu & 
le verd de montagne terreux font mêles de 
mine de cobalt noire & limonneufè. On y re« 
marque aufll du vitriol de cobalt en petits 
mammelons d'un verd foncé : de Saalfild. 

Ç P. J« Bleu Je montagne pierreux , dont une 
partie a pa(R à la couleur verte : de Foigtland. 

Ç P 4* Bleu Je montagne faiienneuxf il s'en 
trouve dans les morceaux décrits ci - après» 

ç P. y. BUh 4e montagne mammelonni » mêle, 
de verd de montagne : de Frmdenfiadt. 

Ç F. 6. Autre où le verd domine, fur une 
gangue fchifieufç ; àillmenau^ 

» 
ESPÈC# XVI- 

FEkd de Cvirne jmpvk, f _ , 

Verdet naturel, Q. V 

Vîride montanum feu chryfqcolla. Auâo^« 

Chryfocolla it\i cuprum vîride Urreum. Wolt, 

min. 30. 
'Mrugo nativaterrea feu granulata. .WalL min. 



\ 
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Cupram arrofum viridc tcrrtfirc. Carth. min, 7a» 
■ cotaceunt granulatUm. Syft. oat. IX* 

185* Ilo« lo. 

I matrice ochrac0O'Coiacui. Syft. nat«XII«' 

147. n^ 10. 
Ochra cuprl pulvcrea , viridis. Ibid. ip2 .nVjJ 
Firidc montanum cupri annacmm.CiotA. minw 
277. a. & 2rj%. h. 

Cette efpèce n eft fouvent que la pré^ 
cédante plus décompofée & où la c6u-> 
leur verte domine davantage ; mais oa 
en rencontre aufli des morceaux qui 
femblent devoir leur origine à un vitriol 
cuivreux ^ qui s'efl infiltré dans des ter* 
res (ablonneufes. Ces derniers y quoique 
mélangés , contiennent moins de terre 
martiale que ceux qui paroifTent être le 
réfidu d'une mine de Cuivre jaune dé- 
compofée. Ils rendent depuis 20 jufqu'à 
30 livres de Cuivre par quintaL 

]^ Q. I • Vcri de montagne fablonneux » où fil 
trouve une veine de Bleu de montagne égaler 
ment fablonneux : du Harti. 

Tout ce morceau étoit d'abord de couleur bleue; 
inais cette couleur a paiTé au verd , â l'excepcion d'une 
petite portion qui n*a été que peu alcéiée. 

g Q. 2. Verd de montagne en globules fabloop 
neufes: dé Blauberg. 

^a couleur verte de la farâce tire plus ou moins (ur 
)e bleç ; inai$ le centre deces^lobulps eft encore i Fé* 
tat de Bien de montage. 



^tf , D esc fc.i p. t i OTK ; . 

g (?• 3* f^^rd de inoniaghi ponùx & ctltutulrif 
^ comme la piçrre ponce : de la Fortune »-^à 
Laucerberg , dans le haut Hartz. 

[<^ Q. 4* Autre donc le verd eft plus foncé: 
les petits grains qui le compofent , lailTeuc 
entr'eux des interftices moins grands que 
ceux du précédent. 

Ç Q« f • f^erdde montagne terreux , formé par 
couches ; ou terre fabloneufe qui a été péné- 
trée pai> un vitriol cuivreux. 

ESPÈCE XVII 



Ine de Cuivre terreuse {^f*ffir-rmdii$ 

JAUVE OU BRUNE. R* 1 ^^^ Allcm. 



M 

Minera cupri terrea ^ ockracea ^ fiava vtlfuftai 
feu Cupri minera lapidi molUori vel terrât iuhee* 
rens, velterrificata^WsilU .min, 280. 3. 

» Cette mine , dit "Wallcrius , eft d une 
p couleur femblable à celle de rochre 
» jaune > ou de rochre brune ; elle eft 
» entremêlée de grains de la mine de cui- 
» vre d'un jaune pâle ou verdâtre». Elle 
provienciKlonc de la décompofition d'une 
pyrite cuivreufe & diffère peu de la mine 
décrite ci - deffus , fous le nom de faujffc 
mine hépatique ( ? K). Wallerius obferve 
avec raifon^ que cette mine terreufe a 

prefque 
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prefquis toujours un enduit de verd de gris 
ou verdet naturel , ce qui eft une nouveiie^ 
preuve qu elle contient du cuivre ^ quoi-*, 
qtien très -petite quantité. La couleur 
brune & quelquefois jaune que Ton y re-» 
marqué annoncent de Tochre martiale j; 
avec laquelle le cuivre eft mêlé» - * 



Ç R. î^ Mintât cuivre terreufe^ ifime^entrt^ 
mêlée de marcaflîtes cuivreufes dodécaëdrest 

Ce morceau , qui eft cellulaire & perfoté tomiise lâ^ 

lierre ponce, «.//?! «. 

lécooipofêe. 



pierre ponce ^ efl le réfuhac (Tune mine àt cuivre iaun^ 



Ç R. 2. Autre morceau de ttiitie de cuhrrei. 
brune , ptefque noire , & qui falit les doigta' 
comme de la fuies eiie eft mêlée de pyrites»' 
dé rpath compaâe & de verd de montagno- 
fuperficiel : de Thuriage, 

C'cft le r»k de tuivn de Gellcrt ( ntgrum cufri fttm 
U&Pi9Hm )% Cette «erre ou pouHlère noire très-déliée 
en , iuivant ce Minéralogiûe , aflez riche en cuivre. 




ESPÈCE. XVIII. ; 

MIkS DS CVÏVRE flGff^f Kupféfr . fehSifef^ 
RÊE OU SCHISTEUSE. S. ( ^" Allemands. ' 

iUinera tuprifigurata feu tupri minera fiffiU U^ 

piili-inharens^ J^rata^ ^aU. min. 2 j(f. 
^fâinéré &tfrijtra feu Ufis nnprms^ Vole, mioj 

Q 
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Cupmm amarphuai^ para varia vtptum. XtToIt . IS; 
■ I ' fcÛflofum feu matrict fckiftojk* Syft. 

nat. XII. i^j. n^ lo. 
Cujv$m fchifii. Sy&. nat, IX, 1 83. a^. p. Juft.; 
min. p2. 

Cupmm cùlcïformt cirpora pt-- 

L ngrmaingnffum. Cronft.min. 

Xurr/f ) 28p. a. I. C laTurqaoîfe. ) 

Cupriftm. YCuprum mSiHralipuum corpora pe^ 

ngnna mgrejfum.\Cton&. min^ 
2po, 

Cette mine , qui n'a d autre figure que 
irelle des coips animaux ou végétaux où 
elle fe rencontre, eftun cuivre mînéralîfé, 
tanjtôt par le foufre & le fer , & alors c'eft 
une Pyrite cuîvreufâ {^H.) quis*eft intro- 
duite dans diverfes fubllances animales ^ 
telles que les coquilles & madrépores de 
Norvrege , les paiflbns des fchifles d'Eif- 
leben & du comté de Mansfeld ^ &c. 
< Ces fchîftes cuivreux font fouvent mêlés 
de Meu & de verd Je montagne , dus à la 
dtcompofition d^une partie de la pyrite 
cuivreufe qulU contiennent )• Tançotc eft 
un cuivre minéralifé par le foufre , Tar- 
fénic & Targent ; c eil-à-cfire un Fahlert^j 
qui a pénétré dçs fubflances végétales^ 
comme on le voit dans les prétendus épis Jk 
Mei de Françkeraberg , &c, ( 3 P, i \ Le 
produit de cette minQdtç'op inconfhint| 
pour >qu on j>uiife rieafixer à cet égaré. Les 
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ptûs juches y tdlts qv^ la mine eft épi§ 
ât Franckemberg y rendent depuis i $ jd^ 
qu'à lù livres de cuivre par quintal î lef 
itus pauvres îi'encontiennentgaere qu'uni 
deux livres. Suivant M. Monnet 5 éetti^ 
mine, qull appelle ckyteufe , rend depuis ^ 
jufqu g 6 livres de cuivre au quintal : & 
gangue argilleufe la rend difficile à fondre. 

$ S. I. Veine de pyrite cuivreufe » d'an jauna 
pâle y mêlée de galène tenant ««rgem , dani 
du fchifte noirâtre s d^llmenau^ , 




ESPÈCE XIX. 

•/ rX CHAKBOKNEUSB X ^tK dc$ Allemands. 

OU combujUblt. T, 
Minera cupri pklogifiica. CtonR. tain. t6t. AV 
Minera cupri figurata carbonanaCVd\\txï\x^ mîo» 

a7p. I. 
Mine de cuivre bitumineufe, Monn^ ^P^f* ^ 
min. p. 78, 

Cette mine eft un charbon de terre mîné-^ 
ralifé par le cuivre ou qui contient du 
cuivre, fpit minéralifé, foît fous forme de 
chaux« Suivant M. Lehmann , le charbon 
de terre de Hartha, près de Chemnitz , eft 
pénétré par une jnine^e cuivre verte : il 






donne ^6 livres de cuivre & ^ -onceft- 
â'iû'gent par quintal; mais le produit oi>^ 
dînaire de la mine de cuivre charbonneuâe^^ 
nevaguèreau deflusde loà 13 livres paç 
<^uiacalç 
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FER, $: Mars Chymkorumi \ 

ESPÈCE H. , 

Ftrrum noAvum feu nudum^^^^^Xizx. XIL 13 d» 



nudum muUcabiU. Carth*. ixiin« 77» « 
nativumfolidum informe vel in gramH 
lis.ySfûL min. a$j. i & 2«.^ 

Ce Fer ^ dont plufîeurs Mînéralogîfte^ 
ont nié Texiflence àcaufe de fon extrême 
rareté, a toutes les propriétés du fer fori , 
lepius pur j telles que la duâilîté , la nuaL- 
léabiiité , &c*, On nel'a rencontré jufqii'àF 
préfent, qu'en mafles irrégulières plus Ou 
moins confîdérablcs. Il faut donc éviter de 
le confondre j comme ont fait quelqliesr 
uns, avec Tefoèce fuivante( ^ B, ) qui , 
quoique crîftailifée & attirable à Taimant y 
n'eft ni duftîle nî malléable & qui , ^ar 
çonféquent , n a point toutes les proprié- 
tés que doit avoir le fer pour être réputé 
vîferge. On préfume que les grandes maf- 
iosà^Ferncuif^ qui fe trouvent au Séné- 
gal 1 y ont éfê formées^par des volcans^ 

G» • • 
m 
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^ A. I. Un petit morceau de Ftr vîtrge , qui ; 
^ ^ de même que celui dont il e& parlé dans 1q 

' Catalogue raifonné £unt colUcBon dt minéraux^ 
vendue à Paris en #772,(ft^. \0 1 6.) a été déta* 
chéH'un morceau plus confidérable trouvé à 
kaumfdor/en Tburinge » dans le fpath corn- 

{)aâe.'4l refte à peine quelques veftiges de 
a gangue dans cet échantillon » qui n'excède 
pas la groflêur d'une noifette ; mais^ on re- 
marque dans fes interftices > une mine de fet 
. brune & rougelkre » qui » au défaut d'autres 
^ indices » peut être ici regardée comme le m* 
) €hetdelanatttn. 

Vo) e% daDs tArt de$ Mhu^ ie M. lehniann ( tùtn, i. 
fé fit. Je Is tr0ék fi,)]M dtftriptiMr du morceau de 
fernutif^ d'Eibenftojck en Saxe , que poffédoit le cé« 
Ubr« MargtaS » On y voyoit , an VL Lchmanfr. les 
» deux çlUis latéraux ou lifièf e$ du fUgi» ^ ce qui luffic 
•• pour décider te ^eftioa. » 

^. A. 2. Deux fragments » prorenants du mé- 
* me mcMfceau » dans lefquels la mine de fer 
' brune ou rougetcre, qui accompagne ce Fef 
vierge « efi encore ptus fenfible* L'aimant \es^ 
. attire moins que le morceau du n^« i* 

^ A. 3« RiguUde for^ ou Fer de la féconde 
cuite , svec l'efpèce d^araiame qui s'y forme» 
Il m'a été donné par M^ Grignort » Maître de 
Forges à Bayard en Cliampagne^ 

Pans une des cavités de ce régule , le fer s^ft cri(- 
tâllifiS en aiguillés denticuléet Qu Kériffées de pointes 
latérales , dans toute leur longueur ; dans d'autres il eft 
. , en laoKS ou {euillets diverfesnent inclinés : c'eft da^is 
les interfiices de ces lames que £e trouve une fubdancc 
fibreufe, blanche, cottonneufe^élaftique, aflezfem* 
. UaJ»k i i*«^fsiS(mfwSerott-GC nas jnmficailQa do la 
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fcne argillcufe contenue dans la mine d'od ce fer a 
été tiré } M.Grignon la regarde comme un Fer dëphlo- 
giiUqué ou à l'état de chaux , fufceptible d'être revi- 
vifiée en la combinant de nouveau av*ec le phlogifiique. 

^ Â. 4.» Fonte dcfir crijlallijie en pyramides 
quadrangulaires » articulées & branchues » 
qui paroiflènt formées d'aâaëdres implantés 
les uns fur les autres , comme ceux de l'ar- 
gent vief ge en végétation dé Sainte-Marie» 
C 3> A, 6. ) Cette fonte eft entremêlée d'ut» 
lettier blanc > ^ui lui fert comdse de gangue^ 

M. Grignon ^ de dui je tiens tes CfifidUfiuîm$ mrt^- 
tselleSy m'a montré (rautrés triftauz en petits cubes très- 
régulier^ , jaùnês &attiràbrec â l'aimant ^ qui paroiflent 
être de nature pyriteufe i & d^àutres de nature bâiàlii* 
que y vitrcbx i trânfparens , qui a?otent la forme d*oc* 
tàëdtes entiers ou tronqués par letlrsanglest Ces criilatx 
beaucoup plus réguliers que ceux qu'on obtient xi^ordi-* 
naire par le feu borné de ifos fourneaux, ont été trouvés 
. dans des fourneaux de Forge od les fubftances tti^talli- 
ques, après un feu de plufieurs mois Se de là plus 
grande intenfité , avoient éprouvé lin réfroidiflêiiielic 
très-lent , qui abonné le teitos aux molécules métal* 
liques placées dans des circonftances £ivorabIes à la 
crifbliifation , de fe rapprocher par les faces les pl^s 
difpofées à s'unir entr'elles , comme il arriva d^ns les 
opérations lentes de l'évaporation ou du réfro;difleme0i 
)àr là voie humide. Il peut donc y avoir dans la nature, 
lir-tout aux environs des Volcans , quelques criHallifà* 
lions produites par l'aétion dés feux fi>titerfeinf , locf^ 
que les matières en fufion auront été dans le cas de fe 
refroidir stSn lentement pefut prendre irne figure régu- 
lière Se déterminée ; mais nous connoiil'ons très»peu de 
ces cri(blli(âtioQis pyriques , Se ks.gaiigues drgilieufts » 
féléniieufes , fpathiqneà oti quartsemes , qui fervent 
d'enveloppe ou de fupport a la plupart des aifhuix mé« 
ulllques que nous trouvons dans les veines & fiiouf 
des mineS| ne fcrmettent pas de douter que ces cri£« 

G IV 
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; taux de même que ceux des pierres ^ot les aecotnpi»^ 

gnent , ne (oient le produit di'une opération lente de la 

Nature pat la voie humide ou le concours d& i*eaû ^ 

comme >e l'ai avance p. ^zi. dernooEfiai deCriftaU 

^ lograpiiie. 




ESPÈCE IL 

sVxPaimam. B. 

Wtrrum HJftliart & cfyftalHnum. SyO:» nat. XHi^ 

> ■■ " ' *' ■ mineralifaium » cfyfiallifatum ». c£^î^ 

4^iif/». Wall, mioit 2^/2. i. 
Mkurajem cakiformis induratà^ oBa(Èdta.QfOï&%, , 

min, 203 • H. I i^ 

Cette mine eft fort riche, maïs le fer y 

{)aroît être uiùà un peu foufre qui Im ôte^ 
a malléabilité, fans lui faireperdrelapro- 
priété d^être attirable à raîmant>Peutrêtre 
même cet effet tfeft-il produit que par 
Teau qui eft entrée, comme partie cônftî- 
tuante delà crîûallifation: car le fer de ce& 
criftaux , loin d'être à Fétat de^chaux , nft 
diffère prefque point du fer vierge^ 

^ B. I • Mine de fer oSaidre en criftaux foli-* 

taires , aluminlfornies C£^ de cnft* p. 35*4 X 

Le fer eft à nud dans ces criftaux » qui font 

' d'un gris noirâtre & fortement acdrahles pac. 

raimanc. Us «viennent de Galice. 



DE Minéraux: lof^ 

F$rrum tejfeUarâ decorticatum nudwn* Syft. nat. XIL 

^ B. 2. Autre criftal folicaire de Mine de fir 
oSacdre^ iÎMU malgré la croûte talqueufe noire 
qui l'enveloppe, eftattirableà l'aimant com* 
me les préç^deos : 4e FaUun^ en Suéde. 

C'ej^ cette légère croûte talqueufe qui a fait tanger, 
par ^allerius & quelques autres y cette variété dans le 
genre du talc. TtAcum mbiçum Qâkaedrumm WalU mia. 
135. Mumen talcojhf^ùfacum. Syft. nat. IX. i ^9 . n^. 4. 
Mtétnen foUurium cinereo-fujcum ollarh, Amœa. Acad. 
I.p. 481. FfrfumtMtcofi€êrticêV0jistHm.Syà, iiat»XiI». 

^ B. 3. Mine de fer oSaedre en petits crlftaux 
lifles , d'un gris noirâtre , éoars dans une gao* 
gue talqueule , ou efpèce de colubrine feuil- 
letée : de t^Ijfie de Corfe. 

Il eil alTez (ingulier que le talc ou h.pierre Mmrê, 
foiççc jusqu'à préfêm la ieulc gangue od le Fer en crip- 
tSHX û0dédre$ ait été trouvé , 8c cela dans des pays au(E 
éloignés l'un de l'autre que le (bût llfle de Corfe Se la 
Suéde. 

^ B« 4* Autres en petits criftaux d*un beau noir 
épars avec mine de cuivre jaune & colorée « 
dans une pierre ollaire grife & feuilletée ; dé 
iJordberg , en Weftmanie» 

Ce font de petits crifUuz de ce cette efpéce que Aï. 
Linné , dans Ion vQy^e d'Oftrogothie , avoit prit 
pour des Criftaux d'étaln, mais qu'il a reconnus depuis 
pour ce qu'ils étoient* •^— Pemtm crj(ftallinum confrr» 
\ tum Mdhtrens* SylL nat« XU« 137* a^. }• Mmer^Jimmk 
Lixu1.IuVgoa1.158. 
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atdrabUàPaimam. C. VxUcmLds. 
Minera ferri nigricans. Auâtor» 
Minera ferri aira feu retraSoria. Cironlh min. 

Ferrum mineralifatum ^minera cinereo^mgrâ nui* 

gnen arnica.^ ail. tàm. 25*4. 
■ miner alifaeum , minera fuperficie niunUm. 

Wall. min. 25*7. 
**■ • ' " ' mineralifoÈum » cominuum , nigricans^ 

fplendens. Carth. tain. 71. 
' amorphum^ n^ricans. Wolt. lûin. 5 ^» 

^ reiraSorium , triturd rubrâ. Cronft. min» 

2i}é b. 2« C^^^fil attirabte à 

l'aimant. ) 

Cette mine, qui eft fort pefante , varie 
fingulierement quant à la forme , à la grail- 
l^eur & à la dirpoikion des parties qui la 
compofent ; ce qui a paru fiijEfifant a M. 
Linné , pour en faire plulieurs efpèces dif- 
tinôes : mais en général cUe eft d'un grîî 
tirant fur le noif , fortement attîrable par 
Taimant , & peu ou point minéralîfée : elle 
rend, fuivant Wallemis, depuis y ojufqu*à 
So livres de ferpar^intal,& 78 livrea 
fuivant M, Sage. On peut rapporter à cette 



tQ>ècei Yémeril atdrabU à l'aimant de M^^ 
Cronftedt & Linhé^ ainfi que \c fable frr^ 
rugineux noir^ qui fe trouve en abondance 
dans le lit de certains fleuves & fur le^ bords 
de la mer. Ce dernier efi aufli attirable 
par l'aimant & rend ^ lorfqu il efi pur^ juP? 
qu a ^o livres de fer par quintal. 

^ C. 2 • MÎM ieftrnoirdin ^folide^ à particults 
très- fines , fortement attiraîbles à Taimant : de 
Nordbtrg. C'eft à la défunion dj|fce^ particu- 
les que font dus les fables ftrmgincux noirs » 
que Ton trouve dans des terreins bas t où ils 
ont été charriés par les eaux. ( ^ C. 17. ) 

Ferrum fileBum fèn rttrsBtrium mgram , fmtkuUi 
fuimfalpMbUilms , filidefiem. Syft. nac. XII. j 37. n\ S« 
AHfiiraferri mff^kêmfiUda. WalL min* i ( 4* i* 

$ C. 2. Autre» dont la fuperficie efl: en partie 
lifle & luifante : àiOrmbcrg ^ paroiuè de 
Graënge > en Dalécarlie. 

ttjpnmm. SyJ^ nac XU. 137. n^ 4. 

$ C. 5. Mine de fer noinâirt ^ fstdlUiU^ ou en 
lames fuperfici^les ftriées & contournées » 
fur une gangue de fchorî fibreux verd , où 
fe rencontre une petite veine d'afphalte : de 
Bitsherg. Les (Iries des lames ou feuillets » 
foi/t très - fines & fe croifent obliquement* 

Ferrum retn^Smum wffMt , deeujfetumfiu rhom» 
hihftruttum, Syft. nat. XIL 139, n^. 14. Mtnerafirri 
m^kans ImneUùfr. ValL xnln. 1(4. ^. Mtnêrafini 
fi§cttiémffilbi^0é^M9f0rt09^ei^ flûo* %}^é v^}« 
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« 

•Ô C. 4* Mine Je fer noirâtre^ foUde & Umeltéup^^, 
' en partie fpéculaire : de la mîae de Suf* pa? - 

roiiiè de Floda en Sgderûianîe. Ses fragmens 
. aflFeôent la forme cubique ou rhombpïdale a 

comme les galènes teflulaires» . 

Fcrrum retroBormm mgrans , pof^tkuUs rhmèeis , iwr 
^tms. SyfV; nat. XII. 137. n**. 6. Miner t^firrrmgritant i 
teffuUuu Wall. min. 1^4. 4. Minera firrt fiecularh , 
lamdUfa* Wall. min. 1 j 7. i. * 

^* C. J. Mine âefernoirâtre ^ granukufe , dont 
les particufes font très-inégales entr'elles.Les^ 
plus graa|||^ font fpéculaires & anguleufes y 
les plus petites font arénacées : de Siufliernan^ 
à Graënge en Dalécarlie.. 

FerrumgranafièmCen retraStorium niions fMrtèulk 
arenaceis. Syft. nae» XII. 138. n*. 9. Minera ferri ni- 
■ ' grkans granulata. Wall. min. tÇ4. 3. L'cfpèce que Mi^ 
Lifinë diéfigne par cette phraft : Ferrum commune fea 
retraUmum ni^am farticttlisfiéhgranHlatis , inêjuali» 
hfs. Syft. nat XII. 138. n',. 10. pc doit pas. eue fbi^ 
. ëiifércnte de fieUtf-fcû . 

^ C. 6. Mine de fer noirâtre^ granuttuje^ 3fpcfc- 
* tits points brillans» difpofée par veines alter* 

natives avec un quartz bleuâtre; àtDànne^ 

more ^ en Uplande» 

iSnçra firti ni^rtam , funihtlk tnicans. Watt inia. 

' if4. 1. 

^ C» 7. Mine defir noirâtre , &tfi/i5r«/î ^difpo- 
fée par taches » la plupart rhômboïdales » dans 
une mine de fer bleuâtre » non attirable à Tai- 
inant( $ E.) de Nordherg. C'eft à cette va- 
riété» que les Allemands ont donné le non» 

: à'Ëinf^^g^^^x ( QAlçne île (er ; parce, qu'elles 
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^imlte^en quelque ibf te le tiflfude la^gal£n«» 

Ferrum fydereum feu retra^mum nigram^ macuUs 

rhm^kisminerAffrrim/pi^rfis. Syû. nat. XII.-137. 1»% 

. . 5 » Jidinerafirri nigricans fyuatwncfa. Wall. xnin« a ^4. f • 

Sicftélla retroâûtU nigjrans , 4/ ra?/M^ tntrs^MU rti^ 

Mcofitnf micaceum. Linn» Syû, nzt* ièid* 

C. 8, Mine itftt noirâtrt , à particules moîrf» 
dlftlnâes» dans une gangue talqueufe noire » 
mêlée d^un fchori fibreux chatoyant comme 
la blende : de Starfaetra , en Sudermanle. Ce 
Fer encre aifément en Tufion, à caufedufchôrl 
fibreux qui l'accompagne & qui lui fende 
fondant* * 

Ftrrum retra^orium nigr^nsfuhfcintillans^fra^eiê* 
ttsfitbcMch» Syft. nat. XÎI. 137. n*. 7. Ferrum talcù» 
fum fiu rnraêhrmm ni^am tsle^ injferjum* Syft. vau 
. , JCII* X3S. n*. II. 

^ C.5^. JI£/re^yer/ro/ra/r^, à particules plus 
4iftinâes , éparfes dans une blende rouge ; de 
<Granfavikfiigen , à Nickopparberg. 

^ C. lO. Mine de fer noirâtre , granuleu/e^ mê- 
lée avec fchorl fibreux^ noir 4 de la mine de 
#^£(»en Dalécaiiie. 

^^ C. If* Bafdlu maniai y àt Cronftedt « oïl 
fchorl pyriteux , qui contient de la mine de 
fer noirâtre » attirable à l'aimant ; de Fahlun. 

fi C 12. Mim de fer noirâtre ^é2LVs\à pyrite 
cuivreufe^ ûtrdu quartz : de Bitsherg. 

Dans ce morceau la pyrite mênie eft attirable â l'ai<« 
niant ( Vcjex, Uiû9.%^^ rofpèceV. du foufre )• Ferrum 
mnllê feu retrëSnium f^mUfjHtkefunh Syft. nat. XIL 
^3S, ji% II* 



^ C. f |) Débris de la pyrite catTreufe étxh\ 
précédent & de celle qui eil décrite ci-de& 
fus ( g H. I. ) Lt$ petits grains en loAt at« 
tirailles à l'aimant. 

^ C» i^.Mine Je ftrmvJUn^ à particules 
très-fînes « dans la Molybdène : de NorSerg^ 

•^ Ck !$• Minç dtftrneirâtft , tn p^dis grainsp 
dans une tôche taiqueufç , grife ou bleuâtre» 
qui fe divife par feuillets comme les fchiftes 
& certaines pierres ollaires» mais quij frappée 
avec le briquet, jette beaucoup d'étincelles : 
on la vend & on l'employé fous le nom d'^* 
meril. Ce morceau a rendu à l'elTai 14 livrea 
par quintal d'un fér mou comme du pIomb« 

nat XII. n^9. n**. 17. Ferrut» imrjk&abiU f^timofi* 
firiatum* Syft. nat. IX. 180. n^. 11. 

Voyez une autre efpèce d'émeril non attirablc i l*aî- 
' manCy çi-aptés efpcce XIL var, $ Se ^» 

^ C. !(?• Autre morceau de la même variété, 
mais plus richeenferquele précédent: il fe 
vend auffi fous !e nom ^Emtril. 

^ C. l'j. Sable ferrugineux noir dt&înàcs orictï* 
taies. Je l'ai ramafle fur le bord de la mer , à 

" Tembouchure de la rivière de tranquebar « 
fut la côte de CoromandeK 

Armaferrarh nigrefiens. ^alL min. i^o. i. Gtarea 
firrea feu Finiimrgléirâtfim\ âèritm ^ihagfmtmnfiftêêfli* 
Volt. iBin. %U Arensfirri aeféi, Syft. aie XIL^9* 
n\ 13. Arenafima. Vog. min. So. 
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ESPÈCE IV. 

. • F 

MINE DSFBKMAGNÈriQVB^Map^- 
QM AlMAKT. D- 1^^^ ^^^ Al. 

Magnes feu /ii/xis fydcruis. Audor, 
Mimra ferri aHfoSùriiu Cronft. min. 2fr. I^ 
b. I. 
Fcrrum mintralifatum » aitr^oriumé Carth. miiu 

' • ■' ' ■ atiraSorium. Syft. nan XII. 142, n^. 27» 
" ■ amorphiàmfirrwn aiirahins^ Wolt, min. 

' ■ mincralifaiumt minerifirrum trahcn$t & 
npclUnu & polos ofttndtnu. WaU« 
miiu 2S^A 

Cette mine , lorfqu'elle eft pure , ne 
î£fiere de TeTpèce précédente \ que par ia 
propriété magnétique ; propriété qu'elle 
perd au feu y ïans rien perdre dé fon poids. 
On en trouve de toutes les variétés de 
ft)rme qui font propres à la Mine de fer 
noirâtre { $ C) jElierend comme elle 7 j 
à 80 livres de fer par quintal. H parok 
donc que c'eftlaœême efpèce^qui^ fui-- 
vant qu'elle «été modifiée^ eft attirabU 
par r aimant j ou eft elle-même aimam. ]Les 
Auteù 18 parlent êî aimants blancs , gris > 
iUuâires fie rougeâtres ; m^ais ces différent 
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tes couleurs font celles de la gangue oS 
leMrencontre le Fermagnéticfùe^ ^qxïi tdùr 
jours eft d'un gris plus ou moins brun. 

^ I>> !• Mine de fir magnétique^ ou ttiofceajl 
. d^aimânt put & folide , dbnt la fofce attrac- 
tive eft auflîconfidérable quelle peut l'être» 
lorfque la fierté n^eft point armée. Il a été 
« «pporté de 5/^^rie par feu M. TAbbé Chappe, 
de l'Académie royale des fciences* 

^ B. â. /</em, ffîdns grande 

^ D« ? • Deux autres morceaux d? Aimant hmn^ 
de Sibérie > dont IdL force attrââive eft plus 
foible. 

ij^ D^ 4. Deux autres , où le fer magnétique ; 
Sun gris brun , fe trouve répandu dans une 
terre argilleufe blanche qui a fait donner à 
cette variété le nom ai Aimant blanc. 




ESPÈCE V. 

^ 

MîiTE DE F£R CRISE '^^^f^^f'^T^ 

Minera ferri grifea vel teerukfcerii. Auétof . 

Fernûn mineratijatum , minerd, cinereâ vel cctru^ 

lefctnte , magnetiparum amicâ ni re/raSarid: 

Wall; min. ayy 3c 2y6. , 

^ ■ - M mineraUÎatumgr^eumi/raBwis alb^^e/is^ 

■ ■ ■ I Cartfttiwn:. 7a:» - 

femm 



ftnum mincmlifatum » fubcctitUeum ^ffltndcns^ 

Catth. min» ibidé 

' caruUfccns vel intraBabilt ruiricans 

fquamis fublaminojis^ c(Zrulifctntibus^ 
Syft. nat» XII. 140. n®, ip. 

Cette inine n'eft encore, à proprement 
parler, qu'une variété de la mine de fer noi'- 
râtn'{ $ C). Elle n'en diffère que par fa 
couleur & par fon peu de difpofition à être 
attirée par laimant , ce qui provient peut- 
être d une portion de foufre un peu plus 
confidérable qui s'y rencontre. Elle eft 
affez riche en fer & varie beaucoup datis 
fon tiffu , qui ^ft ou folide, ou gramelé , 
ou feuilleté, ou écailleux. Les morceaux 
que je pofléde ont rendu à Teffai depuis 
y 6 jufqu a 78 livres de fer par quintal. On 
donne fouvent le nom d'J?/??^/'// aux mines 
les plus pauvres de cette efpèce. 

^ E. I. Mine de ferfolide , ttun gris iltuâm ^ 
à petits points brillans : de Latngbans , en 
.Wenneiaade. 

Minera ferri cœrulêfcens , fun^nlh tmcans^WM. mîn. 

^ E. 2. Autre à particules très -fines, éparfes 
dans une gangue quârtzeufe & verdâtre ; de 
lamine de ^W^yParoiile deNorberk. 

FertUm ihem Jubretr(îBoriHm * rtibricofum ^t parties^ 
Ufiff^dfoUUbHf midis* Sy(i. mit Xil. ts^« ei^« 1 5. 
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\^ E» ^. Mine de fer foUde , d'un gris hliuâtrt l 
fur du quartz en très* petits criftaux : de Fùuch^ 
Jhoel , Pays de Schaumbburg^ 

Minera ferri catrulefiins filida* \^all. mixi. i^6.1* 

^^ £4. Mine de fer bleuâtre^ foâde&feuilUUe^ 
mêlée de mine de fer noirâtre arénacée, très- 
friable: de la mine de Graenge, en Dalêcarlie» 
Les parties noires font les feules qui foient 
^attirables à l'aimanc* 

Ferrumeœrulefiemyel intraBMUruhkamJqummt 
fiiHamin^s cùsrulgfcentikHs.SyfL nat. XII. I40. n^. i^. 
Minera firricwrulefiens lamellofaJW9ÏLmin,i^6. &» 




E S P È C E V I. 

Mîifs DE Fer micacée J^^Z'^ ** 
^ T^ < £ifinXffmmtr 

GRISE. F. \ ^i. Allemands. 

ttmim rrucaceum » anereum. Auâor* 

' — mintralifatam^fquamofuff^grifcum^fpUfh 

dens ^friabile. Carth. min. 72. 
>' intràSabile rubricans micaceum rùtens^ 

Syft. «at. Xn, ijp. n^ 18. 
Minera ferri atra , attraSoria ffquamofa. Cronft. 

inin«2ii. d. & 203. i. d. 
Mica ferri livida, Wall min. 266. i. 
Mica fcrrugiaeux^ris. ValUr. ibid. trad. franc. 

Cette efpèce, regardée par la plupart 
4es Minéralogiftes , comme très - pauvre , 
ironce & iotraitable . efl ^ fuivant les elTais 






M. 'Sage , une dès plus riche* , p\iif- 
qu'elle produit 7 o livres de fer par quintah 
Elle eft niinéralîfée par le foufre & nott paf 
Tarfénic, comme Wallerius & quelques* 
îiutres ravôîent avancé* Elle me paroît 
avoir été produite par une Hématite , qui ^ 
de non minéralifée qu'elle étoit, a depuîsi 
V contradé union avec le folifre* C'eft en ef* 
i Fet à la furFaceôu dans le voifinage de ces 
fortes d'hématites décompofées, que Ton 
trouve d'ordinaire cette mine en feuillets 
minces & brillans, qui a^anc très-peu d'ad*» 
hérence etitr'eux, fe fépareat au moindre 
frottement & qui paroiflent alors fembla* 
blés à du Mica, 

3 F. I. Mine Je fer micacie , grîfe Se f ôUgeàtre ; 
à larges feuillets contournés : du Dauphiné* 
Ce morceau n'a point de gangue. 

^ F. 2. Mine de fer micttcle , grife , tnêlée d'h^ 
matite cellulaire & fpongieure,dans du quart2t 
de Sàx^. 

Voycî ce qui eft dit ie Cette efpèce d^himatîie , 
ci-après Ëfp. XIV. 

^ F. 5. Mine de fer micacie y gnfe^Ç\xràtV\xi^ 
matice colotée : de l'IIle d'Êlbe. 

On remarque fur ce morceau le paâage de l'Iiémâ-^ 
cite a h mine de fer micacée grife ^ par le concours du 
fou&e« qui, rencontrant la terre matciale Je l*hénfii- 
tite, s*y unit & la minèralire. Voyez ce même p^ffaga 
dans les morceaux dtoics ci-après fifp. XI; van i i?» 17 

Hij 
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^ F. 4, Mine de fer micacée , bleuâm , à petites 
4f cailles, plus adhérentes encr^elles que celles 
lies morceaux précédens : du mom Ormberg » 
en Suéde. 

Cette variété appartient peut-être â la mine de fif 
bleuâtre ( tXp. V. ) ; en ce cas ce feroit la mine défit 
bleue écailleufe de Wallcrius, Minera firri tœrulefient 
Jlqttifimmofa, Wall, m in. i ^ 6. 5 • 

^ F. jr. Mine ile fer micacée , grife\ dirpofée pat 
couches minces, avec une argille blanche 
mêlée d^ochre : àAlvar , en Dauphiné. 

^ F' 6. Mine de ^r feuilletée .non luifante » 
Ê'iable & couleur de rouille : de yie-de^Saulx^ 
près de Pamiers , dans le Comté de Foix« 

Cette mine paroît être un Eife'man décompofé, 
dans lequel le ter fe trouve à l'état de chaux p« il 
perte du ioufre qui le minéialifoit. 
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ESPÈCE VII. 

C SpiegeMjhi* 

Ike de Fer spécviAiRE} ^7^- ^'>»- 

OU a facettes brûlantes^ \i. j ^lanx^-fiem 

^desAliem» 

Minera martis fpecularis^ Auâor, 

Ferrum plumojum firri nudi faciem pra fe ftfkns^ 

Voit, min, 31. 
jA.h fpuma Lupi particulis polytdns compacta. 

Wall. min. :l6^. 3? 
Fer minéraiifé par le foufre : S^ej ^léph ^f 

min. "docnf. 2oà 6* 205^ 
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Cette efpèce , que quelques-uns ont 
nommée HLnde de fer ou Galène deferyXit^ 

point arfénîcale , maïs fulfureufe , & pa- 
roît n'être qu'une variété plus folide de 
lefpèce précédente-Ellefe rencontre pref 
que toujours criftallifée plus ou moins 
régulièrement , & elle offre à fa iurface 
tout *f éclat métallique du fer , làns être 
pour cela attirable par faimant. On lui 
donne communément le nomde fpéculaire^ 
qnoique toutes fes parues ne foient paa 
également propres a réfléchir les objets» 
Son produit ne va guère au deffous de yo 
Kvres de fer par quintal. Il faut éviter de 
confondre cette efpèce avec la Mine de 
fer Jpéiulaire de Wallerius ( Efp. ajy. ) 
laquelle n eft qu'une variété de la mine de 
fer noirâtre attirable à l'aiman^. (^ y^oye:ç^ 
ci'defjus d C. 3 & 4..) ' '^"^ 

^ G» I. Mine de fur in lamesfpéculaSrts , tuiian* 
tes & qui réfiéchiflènt les objets comme le 
plus bel acier poli» fans matrice: du Afo/z^- 
d'or , en Auvergne. 

Ces lames artcéicnt la Ibrme Iieragoné & Jcurt 
bor 4s fo >r en bifeauc l'uoe d'elles ta chargée ^ie petics 
oâaëdres comprimés comme certainf criftaugc d'alun* 
{ EJI, de Crîfi. f. 3^/f EJp* L %mt. i. ) 

^ G. 3. Mine de fer fpécielaire en lames potées 
* de cbamp > dont les bords font en bifeiu ^ 
dans une gangue quartzeufe : du f^al d*a/où^ 
près Plûinbiecfis dans les Vofges» 

Hiii 
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Cette mine pfFre dans fa fradhire un tifln lameîlcinç 
peu différent de celui des nùnes de fer micacées XT^fi^» 
( Efp. VL ) les lames ont fçulement phis de confiftance 
& d*adliércnçe çntr^eifes ^uè o'cn ont celtes du fit 
micacé* 

^ G. J. Mine dtfcr en petits criftaux polygo* 
nés , fort éclatans , dans les cavités d'un quards 
criftallifé : des Mottes » en Franche* Comté» 

^ G. 4. Mine defirgrife^ formée d*un amaa 
de petits criftaux polygones , très - irrégur 
liers ; de Philadelphie. 

^ G. y. Mim de fer cnftatlijh en petits cube^si 
plus ou moins réguliers , dont les uns. ont 
leurs angles entiers » & les autres tronqués , 
fur un grouppe de criftaux de roche; de Saixe* 

Ad s fuma lupi ciMca. Wall* min. x6^. i} 

^ Q.6. Mine defcr cnjkllijee : de VI(le dElbe^ 
Ce morceau réunit. dans un petit efpace » trois 
des variétés de forme qui font propres à cette 
cfpède'dè mine. Le plus apparent des crif* 
taux qui compofent cegrouppe, eft un cubd 

' reâangte dont les faces oppofées font uon* 
quées de biais alternativement » ou , ce qui 
revient au même » ce font deux pyramides 
* triédres obtufes , à plans triangulaires » oppo-* 
fées par leurs ba%s & féparées par fix plans 
triangulaires ( E^. de cri fi. /?. 36*1 . var. 4 \ 
Ce crîftal eft environné d'autres criftaux plus 
petits qui n'en font qu'une variété & qui font 
compofés de deux pyramides triédres obtu- 
fes » à plans pentagones , féparées par fix plan^ 
triangulaires : ( Effl de crifi. p. 3 yp. var. I X 

Enfin il s'en trouve quel()ues-*4ms dont les. py«»; 
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rkmîdes triédres obtufes , font jointes bafeà 
bafe » fans le concours à^^^ fix triangles in* 
l^rmédiaires des variétés précédentes : alort 
les plans des pyramides ne font plus pentago^ 
nés > mais rhombéaux ou rhombordaux C<£^ 
ék cnjl. ibid. var. 2 ). Aînfi ïes plany pyrami- 
daux de la première variété oui font triangu» 
hirtSy devieimtnt pentagones dans la fecondeu 
& rhomboïdes dans la troifieme. Tous ces paK 
fages d'une forme à une autre dans la mêma 
efpèce 9 font ici bien diftînâs» 

^ G. 7. Un curieux grouppede criftaux dé 
fer fpiculairt t de l'Ifle d'Elbe. Cescriftaux ^ 
d'un beau noir luifant , font la plupart de la 
variété à 24 facettes décrite dans VEjfai de 
criftallographie ^p. j (^Q , var^ J. Ils ont pour 
gangue un grouppe de petits criftaux de ro^ 
che 9 plus ou moins incruftés par une mine do 
fer noire , luifante & fupeificielle. On. f 
dlftirigue auflt une mine de fer en petits criG- 
taux lamelleux » rouges & tranfparens comme 
des rubis. Cette mine eft rare. 

Il eft encore patlé de ces Oiftaax ^ fer couleur i0 

fubis , cl- après Efp. XK v>ar»^7.. Mimra fkrti cum rwi 

iris nneh nhiéiis ^ut, , fer microfcopium , tnfiar rulfinorMfm 

filendenu SXP'edenborg. Opéra minerah de ferro. p. xZf*. 

An Spfémalufi^fartùfuUs folyedrsi fim$'feUftci(la.WàlL 

^ G. 8. Autre grouppe des mêaits , cri/iauji 
defirfpéculaire , à 2^facetus^ del'Ifle d'Élbe». 
mais dont la forme eft plus confufe* 

^ d.. p^ <jros criflal folitaire , de mine da^ 
fer de l'Ide d'£Ibe » à 2^ facettes peu rég;u^ 

Hiv 
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lierez ; & qaelques-aimes petits de là même 



variété. 



j$ G. iO. Criflaux de fer fpéculain de la. variété 

précédente , mêlés d'autres plus comprimés 

. & de forme lenticulaire , dans du quartz 

. blanc » en partie crifiallifé : de PIJlc eCElbe^ 

^ G. II. Cinq petits grouppes variés de crif" 
' taux dtftr lenticulaires » à bords en bifeau» de 
rifle d'Etbe : deux de ces grouppes font re« 
marquables par les couleurs vives de leur 
furface , qui chatoyé comme les p^rrites cui- 
vreufes > dites gorge de pigeon. 

M. Bucquec a fait de ces demiecs une.efpèce pani- 
cutiere fous le nom de Mirie iefir chatoyante, totrod, â 
l'étude du Règne Minéral , tort. i. p. 1 1 3. E^. V. 

t 

^ G. 1 2. Un grouppe des mêmeç criftaux de 
fer, mêlés de œarcaûites dodécaèdres, à plans 
pemagcines. 

^ G. 13. Idem y à larges Feuillets fpéculaîres. 
Les mârcadites à^ plans pentagones , font in-» 
cruftées d'une rriine de fer granu^ufe brune. 

'^ G. 14,. Petit grouppe des mênies cn/?tf IMS <& 
fer lenticulaires , de l IJle d'Elbe. Ces criftaux 

. font entremêlés d'une argille blanche . très-* 
jBne , qui happe à la langue. 

^ G. I jT. Autre grouppe de cnfiaux de fer 
fpecuUdres ^ dans une terre argiUeafe blanche^ 
qui paroîc criftallifée > mais cette apparence 
n'eft due qu'à Timpreffion q^u ont laifle fur 
cette terre molle 9 les facettes d'autres criftaux 
de fer que ce morceau contenoit* Il efi mêlé 
de quartz & vient d^Alienbug^ 
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^ G« 1(5, Quatre petits grouppes de erîflaux 

^defir^àetlp d'Elh : ils réfiechiflènc les 

plus vives couleurs jaunes > rouges & azurées» 

$ G» 17» Mint de fir ^riftAltiféê ^ lamelleufe 
& flriée : fes lames , qui font colorées, fe con^ 
centrent fur une gangue quartzeufegrife , mê- 
lée de petits criftauxde roche, d'un blanc lai* 
teux , nommée faujfes hyacintts blanches : d'Al* 
taiberg. 
$ G. l8. Autre, en lames minces , pofées de 
^ champ & très-ferrées les unes contre les au- 
tres , comme les fpaths dits en crête de coq : 
elle a pour gangue un amas de petits criftaux 
bafalciques , blancs , peu réguliers. 

Voyeï le Cacal. raiC de 1771 , art.- loi 8 & 1014. 

^ G. Ip. i&nt de fer en crifianx fpiculaires i 
de la variété décrite ci-demis $ G. 7» Ces 
criftaux, d'un noir luifant^ ne font point at* 

^ tirables à l'àitnant ; mais au milieu d'euJc eft 
un bouton de £er ,de forme hémifphérique, 
qui a cette propriété. Us font entremêlés de 
petits criftaux de roche colorés ^ & leur gan- 
gue paroît être imprégnée de bitume : de 
Saime^Marie aux Mines. 

^ G. 20. Mine de fer fpiculaîre , en petits 
criftaux lamelleux , fort éclatans , de la variété 

* de forme décrite ci-de(ïus $ G. i &c n.lh 
font grouppes fur un Granité compofé de 
quarts^ de feldtfpath & de mica : de laSuabe» 



!l>à I>KSCRlPtlON 



ESPÈCE VIIL 

PYRITE MARTI ALB f £,;^^.«„ j^ aUchu 
OU SULFUREUSE. H. ( ^ 

( Voyez fes variétés cî-^après $ B. C. D. ) 

SydtTo-pyritti feu Pyrites fulphuris. Auâor, 
Ftrrum paUidk luuum > JfUndens, ^ polymor^ 

phum^ W^olt. min. 31. 
Sulphur maru faturatum.. Croail« min. 1^2» 
— ■ firro mineralifaium ^ mimra difformi 

C ^ B. ) vd globofâ ( ^ C. ) vd cyftàllifatd^ 

(^D. ) Wall. mîn. 217-217. 
Mine dé fer minéralifée ordinaire ». ou Pyrittt* 

Mono, cxpof^ des min. p» J^* 

La Pyrite martiale ou fulfureufiy peut 
être confidérée ou comme mine de fer ou 
comme mine de foufre ^ puîfque ces deux 
fuhftances sV rencontrent à peu près dana 
la même proportion. Elle contient ordi- 
nairement 50 à 40 livres de fer par quin- 
tal ; mais comme ce métal eft rarement 
Fobjet qu'on fe propofe dans Texploita- 
tîoh de la Pyrite, il ne fera fait ici mention 
de cé^t. efpèce , que relativement aux al- 
térations qu'elle éprouve & qu'elle occa- 
fionne dans le fein de la terre. Le foufre fe 
trouve ea bien plus grande quantité dani * 
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la Pyrite , que, dans les efpèces précéden- 
tes, puifqu'elle en contient depuis 25 jus- 
qu'à 50 & quelquefois $6 livres par quinr 
taL II n'y eft point întimeraent combiné 
avec le fer ^ comme il le paroît être dans 

les mines de fer fpéeulaires ai micacées gn^ 
yej( ^ F. G). Ceft pourquoi les pyritea, 
réduites en j)oudre , font en partie attira- 
blespar l'aimant , de-là auili les altérations 
qui leur fur viennent , foit par Izvaie hu^ 
mide , foit par la voie feche. Dans le pre- 
mier cas , leau s mfînue lentement aans 
la Pyrite, porte fon aûion vers le centre, 
qui eft moins compare , & y excite une 
fermentation : le foufre attaqué fe décom- 
pofe \ fon acide étendu d eau laiffe échap- 
er le phlogiftique ou principe inflamniar 
le , avec lequel il conftituoit le foufre : 
une partie de cet acide fe porte alors fur 
le fer qu'il diffout & paffe avec lui à Tétat 
de Vitriol martiaL tandis que l'autre partie 
fe combine avec la terre non métallique 
de la Pyrite , & forme VAlun. Dans le fé- 
cond cas, tout fe paffe d une autre manièi^ s 
ce n eft point Teau , mais la chaleur ou le 
feu qui agit fur la Pyrite & la difpofe à 
laîlTer échapper le principe inflammable 
du foufre. L acide vitriolique devient li- 
bre, mais trop concentré , pour agir fur 
le fer & pafler avec lui à Tetat de ritrioL 
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marnai; il fe modifie , foit par la réaftîoit 
de la terre non métallique de la pyrite , 
foit par le principe de Todeur qui a lieu 
dans le tems delà décompofitîon du foufre» 
Cet acide, ainfi modifié , n eft autre que 
V Acide marin; il fè combine avec le fer qu'il 

Î)rîve de fon • phlogiftique , & forme avec 
ui une mine de fer d'un brun .rougeâir\ ou 
de couleur de foie y moins dure que n'étoît 
la Pyrite , mais cependant aflez ,pourfàîre 
encore feu avec le briquet. Dans cette dé- 
compofition de la Pyrite, par la voufei he^ 
la forme rcfte la même, quoique fes prînci* 
pes minéralifans ayent totalement changé 
de nature ; elle n'a perdu que fon brillant 
métallique & un peu de fa dureté : au 
lieu qu'en fe décompofant par la voie hw* 
mide , elle s echaufie , fe gonfle , fe dî- 
latte, en un mot tombe en efflorefcence 
* par la défunion de toutes fes parties, qui 
n'offrent plus qu'un amas de matières fa- 
lines, fans liaifon & fans adhérence. 
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' Tk/f^^^ ^^ P^R Brune C Le&er-fih!ag-mareapt&^ 
JVl on fféPATlQUE J. l <l«s Allemands. 

(liVoyezfdUjffc mine de cuivre Tiipatiipic Ç K.> 
Fyrius/afms vU ëqtufiiU Aliâor» 
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^ rues colore mhefcente, Cronft. min, t fj. 
Pyrites aquofus vel minera iifatus , lividus, Sy{Jt^ 

nat. XII. 1 1 6. n^* 7. 
Sulphur ferro minerdUfatum ^ minera fufcâ y vit 
hepaticâ. Wall. min. 2 1 8, 

3> Cette efpèce de pyrite , dit Wallerîus^ 
» reflemble beaucoup à la miné d'étain 
» hépatique ou de couleur de foie & à 
*> celle -de cuivre de la même couleur »• 
Elle contient , fuivant ce Minéralogifte ^ 
beaucoup de fer , peudefoufre, prefque 
point d'arfénîc & point du tout de cuivre* 
Cette mine me paroîtêtre leréfuitatd une 
pyrite martiale ou cuivreufe décompofée: 
fouvent la décompofîtion n eft que fuper- 
ficielle ; c*eft ce qui a fait regarder juqu'à- 
préfent cette eïpèce, tantôt conime une 
mine de cuivre ( ? K.) tantôt com.me une 
pyrite plus pauvre en foufre que la pyrite 
ordinaire ( ^ B. C. D). Mai? lorfquela 
décompofîtion eft complette , il ne refte 
dans cette mine ni cuivre ni foufre ; elle 
ne contient plus que du fer privé de foa 
phlogiftique, & à l'état de chaux minérali-* 
fée par lacide marin. J'ai expofé ci-defTus 
( ^ H . ) la manière dont je conçois qu a 
pu s*opérer ce changement. Cette mine 
de fer, qui eft d un brun rouge ou de cbw^ 
leur de joie tant qu'elle refte unie à Taclde 
;narin^ donia^ |a mêjsibç quantité de ibr q^ue 
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lapyrîté non décompofée, c'êft4-dîfè^ 50 
à ^o livres par quintal; mais étant, dans ce 
nouvel état , privée du foufré qu'elle con- 
tenoît dafts letat pyriteux , elle eft beau* 
coup plus avantageufe à exploiter que la 
pyrite , puîfqu'il n*eft plus befoin d avoir 
tecours a des grillages préliminaires Ôt di^ 
pendiôux , pour en dégager le foufre y & 
qu'il ne faut que lui reftituer du phlogiûî» 
que , en la traitant avec des fondans con- 
venables. La Mine de fer hépatique eft 

fouvent mêlée d'une Ochre jaunâtre ou/a- 
fran de mars naturel [ 5 R.) qui n^eft au* 

f re chofe que la partie de cette mine la 
plusdécompofée. Lorfqu'elle eft parvenue 
a ce dernier état, elle ne contient plus dV 
cide marin, mais beaucoup d'eau : c'eft une 
chaux martiale pure , qui prend au feu une 
couleur rouge foncée ou de colcothar ; 
tandis que celle qui eft encore à Tétât de 
mine de fer hépatique , y devient noire Ôt 
attirabie à l'aimant, comme les mines Je fer 
fpaihiquesy qui font auflî minéralifées par 
Tacide marin. ( <î ?• ) 

^ J. I . Mine itfer hépatique , en lames dente • 
lées & en criftaux cunéiformes > femblable » 
à là couleur près , zxjl^ pyrites martiales en crêtes 
de coq ( ^ 1). i7&fuiv). Elle a pour gan- 
gue l'efpèce de fpath fufible > appeltée Cduk 

-,. par les ADglois » avec une veine de galène , 
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qui , «a quelques endroits » eft auffi • décoin« 

Eofée 8c remplacée par la .mine de piomb 
laof he : des mines du Comté de Darbj , en 
Angleterre. f»^ 

Fyrk«ifHfiuilameîUfus.l7ûl min. itS. i. 
Voyez le CataL raif. de 1771. art. 1084- 10^5. 

^ J. 2. Autre morceau de la même eTpèce : 
• du Comté de Nottingham. On y difllngue 
le paflage de la pyrite inartiale en crêtes de 
■ coq ( ^ D. 17. ) à la mine de fer brune ou 
hépatique de même forme. Le centre deplu- 
£eursdes crîfl'aux quicomporent ce grouppe» 
eft encore à l'état pyriteux : les cavités laif* 
iees par la galène décompofée , font remplies 
de petits criftaux de mine de plomb blanche» 

^ J. 3. Mine de fer hépatique^ en partie mam- 
mélonnée , & en partie cûftallifée en cu- 
bes , dgnt plufîeurs ont leurs angles tronqués. 
Elle eft en |)artie recouverte d'une ochre 
jaunâtre ou couleur de rouille » & parsemée 
ce petits criftaux de roche à deux pointes ^ 
<lont l'altératian eft auffî très-fenfible. 

Cette mine , de même que les précédentes , réfulte 
tiale de même forme. Celle<i, par 
e a fait à l'air , a perdu le foufre qui 
féjouf â l'air libneeit indiqué par 
petites racines defTéchéeSi logées dans Tes cavités* 

^ J, 4^ Mint JU ftr hépatique » crîftallîfée en 
,.,cobes ou parallélépipèdes reâangies» ftriés 
fur toutes leurs faces : i lîjjl de crifl. p. 55*7, 
var. 2. ) de Sibérie. La pyrite cuivreufe te- 
nant or , qui par fa décompolîtion a donné 
. Jiaiilaace à cette mine de fer • eft encore trèsr^ 
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ienfîble dans la fraâure de ces cubes : c*eft 
la feule difierence qu'il y aie ^itre ce mot* 
ceau & celui dont on a donné la deicriptîon 
parmi^es mines d'or ^ O A. ^.) lequel ne 
contient plus rien de pyriteux, 

M. Sage ayant eu occafion de faire l'eflai de plufîeurs 
mines apportées de Sibérie par Feu M. TAbbé Cliappe 
d'Hautetoclie , il a reconnu que Pcfpèce dont il s'agit , 
ëtoit minérali&e par Vjitide mwin comme la mine de 
fer fittihiqfte; aum en a-t-il fait mention parmi ces 
dernières, en arertiflknt néanmoins que cette mî;i« /^ 
fer brune en cubes Jiriés , de Sibérie , de même que celle 
dé même forme qui a été trouvée fres de Montbard ea 
Bourgogne , ne produifoient que i $ livres d'Acide ma- 
rin parquintal , tandis que le fer fpatbique ordinaire en 
donnoit j ufqu'â 5 $ livres. ( Voyez. fei Elhn» de min* doc» 
t*2i0tàc (on Examm chym. f» 234. (jp/uh* 

J* y. Fragment de la Pyrite marciale en glo^ 
iules , décrite ci-après ^ C. 4. Le centre , 
qui n'apoint éprouvé d'altération , jcbnferve 
fon tiflu aiguillé & fa couleur métallique 
d'un jaune pâle : la couche qui fuit immé- 
diatement , eft encore py riteufe » mais cerne 
& d'un gris jaunâtre : celle qui lui fuccedc » 
eft à Tétat de mine de fer hépatique & n'a plus 
rien de pyriteux : enfin la couche extérieure, 
plus décompofée que le refte , eft à l'état de 
chaux pure ou de fafran mars naturel. 

^ J, 5. Deux marcaffites cubiques, lifles , fo- 
licaires> & ungrouppe de marcaffites à 14^ 
facettes » dont l'extérieur décompofé eft a 
l'état de mine de fer brune eu hépatique. 

Pyritci fujcus cuhicusm Wall. min. 118. 3. 

;J. 7, Trois marcaffites folitaîres , rombw-i 

dales 



^ dftU^( ^ D. 1 ) ennérement décompofees } 
la pius grande a été câlTée en deux , pour 
faire voir fon intérieur qui eft à Pétat da 
mint dtftr brunt ou hépatique > mêlée d'ochreè 

j^ J. 8% Mint de fer hune » cylindrique » ou en 
tuyau mamméionné * qui paroît provenir de 
la décompofijpion d^une pyrite martiale de 
même forme. 

^ J. p. Un morceau ïînguUer de mine de fer 
hépatique , en faîfceaux ladielleux , mêlés de 
marcaffltes oiSfcaëdres pareillement décom- 
|>ofées & de coiîleur brune : le tout eft dîf- 
ppfé cir eu lairement autour d'un noyau de 
mine de fer lîmonneufe, en très petits grains. 
( 4 Q. 4. ) de Bohême. 

ESPÈCE X. 

% jfSjfM ma Fer êlancbs dKskNiCALXi 
JVl K. :■■ 

AÊntra ferri nrfenîcatisi^ Ma. 
M[tne de Ter arfénkale , ou fer combiné avec 
T'arfénie. Monn. expof. des min. p, Sx. 

Cette efpèc^ , qu'il ne faut pas confori- 
idre avec le fFolfram au jpr^tendue mine 
de fer arfénicale deWallerius, s^prodhô 
hftaucotip delà pyriteblanche appelléc mif 
pickel par les Allemands ( 00 B ). EUe^ en 
(Mer6 Qepea49U(it;j| en ce qu elle eft plus 
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fiche en fér/ & beaucoup moins chargée 
d arféîiîc. Suivant les eflais de M. Sage , 
cette «line rend par quintal 66 livres de 
fer , une livre de cobalt, 8 livres defoufre 
& 2 y livres d'arfénic. Lorfque cette mine 
contient un peu d'argent, on l'appelle mine 
blanche chargent {!> M). Si déplus elle 
contient du cuivre , on rappelle mine de 
cuivre blanche {^, Ê.) ou mine cCars;eni 
grife ( 3 F ) ^ QTais «alorsia poïliion d'arfénîc 
eft pks t:onfidérable -& celle du foufre 
beaucoup moindre , oa même nulle. La 
mine de fer ^blanche arfénicaie différé auflî 
de la mine d^arfénic grife ou fulfureùfe y 

< 0-0 C. ) en ce que le foufre eft en plus 
grande quantité dans cette dernière , ce 
qu'on reconnaît affément à ia couleur bru- 
ne , mêlée de jaunâtre. Suivant les expé* 
riences de M. Brandt , les mines de fer ar- 
fénicales doivent être fortement grillées ; . 
car quand Tarfénic vient à s'unir au fer par 
la fufion y on obtient un fer cajfant àfroid^*- 
dont il eft très-difficile de dégager rarfénîc. 
Voyez les Mém» de l'Ac. de Stockholm, 
tom, XIII,an*i7ji. 

^ K. X . Mînt de fer blanche arjïnicale , à petits 
poiat^brlilans, dansdii quartz: de Freyhtrgn 

^ K. s. Autre morceau de cette efpèce , qui 
m'a été doimé poar ttte de la nouyçUc JngU^ 
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Ufrc^ Sa couleur eft en quelques endroltsblan* 
che& brillante, mais jaunâtre dans d'autres. 
Toute fa furface eft enduite d'une effloreC^ 
cence de cobalt, qui pourroit faire prendre cô 
morceau pour une mine de ce demi - métal* 
Mais i^. ce minéral expoféau feu » dans \xtk 
teft à rôtir , a répandu des vapeurs jaunâtres, 
très-fécîdes . où l'odeur de foufre & d'arfénic 
étoit fort fenHble, 29% Quatre gros de cette 
mine, après avoir été calcinés, ont laifTé 2 gro& 
10 grains d'une matière d'un rouge pour« 

Çre foncé , en partie attirable à l'aimant, 30* 
Fn demi gros de cette mine calcinée , ayant 
^té fondu avec du borax , a donné un régulb- 
qui pefoit 24 grains : fa couleur relTembloit 
aflez à celle du cobalt , mais elle pafla promp* 
tement & devint brune. 4^. Ce régule eft 
trc&'fragile; réduit en poudre, il prend une 
couleur noire & eft attirable à l'aimant*. 
jo. Ayant été paifé à la coupelle avec 8 par-, 
ties de plomb ^ on n'a rien obtenu de fin ; U 
coiipelle avoit rejette fur fes bords dès fco- 
riesiioirâtres & aeu de la peine à fe faire, 

ESPÈCE XL 

TJÈMATITE FIBRSUSE Ui,,^^^^ jesAUtm/ 
JljL OVLSAPIGUIJNE.L. i 

Htematius kufirrum fckiftofuml Auftor* 
Minera ftrri calciformis puta , indurata , e^ruUf^ 
cens , vtl nigra , vcl nigrtfctns $ vil rubra , vtl 
fiava. Cronft. min. 203 , 204 , 20f , 2û5. 
Uineramanis vUrea, feu nudcus hammtœ^olu. 
inioa 3X4 

la 
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Ftrrunt ruhrum t ^ngnhfum^ ex centre firiaum. 

, yffolt. mû). ilHd« 

IdfifH glohofum extàs punSumm» WolU min» îbicL 
Serrum mineratifamm informe « rubro - grifeum» 

. firiisé <cntro radianeiius. Caith. oiia. 7 a» 
ftrrum mineralifamm » minera figuratâ ruhrk fia 

, mmriZfi»j#frii«« Wall, min* 25*8* 
Ferrum imrdictabile » r$tiricans, glandulofiim ^frog* 

. mentis concemrêiis.Syfk. nat.XI£. i^o.n^^o* 
Mine de fer rouge crîÀallifée. Mojms, f^pof^ des 
min. p. 8f. n\ 6. 

' La terre martiale rouge de Y Hématite , 
rfeftpointminéraliféc, comme "^allerîus 
€k quelques autreîs Font penfé : elle eft à 
Tëtat de chaux pure , due à la décompofi- 
tion rapide & a la déflagration des pyrites 
parla voiehumide.Lorfque ces pyrites s*en- 
lïamment & qu'elles éprouvent un degré 
de chaleur affez confiderable & affez long- 
temps continué , pour donner lieu à la dît 
ïîpation de tout i acide vitriolicfue qu'elles 
cdntiennent , cet acide s'en dégage fous la 
forme d acide fulfureux , en s'emparant du 
phlogiûique du fer contenu dans la pyrite* 
Alors il ne réfuke point de vitriol , mais 
une ochcre ou terre ni^tiale , plus ou m9ins 
rouge & très-atténuée , qui charriée par 
l^u y le dépofe à la manière à^s flalaâkes 
€c des ftalagmîtes ^ pour former k mine 
dontU s*2git*On n'en trouve point de crifr 
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tallifée y ou du moin$ fa criftâllâfation éà 
fortconfufe, comme on le rémarque dans 
la Malachite ( ? M, ) qui eft un dépôt for- 
mé par un guhr cuivreux , de même que 
Il Hématite eft eft utt formé par un guhrmar^ 
tiaU Cette efpèce , qui eft ou fibreufe ou 
mammelonnee, rend , fuivantles eflais db 
JM, Sage , ^4 livres de fer par quintal. N*é-^ 
tant point mînéralifée, elle n*a pasbefoin 
de pafler par le grillage, avant d être jettée 
à lafôhte. Wallerlus dit que cette mine 
donne quelquefois au quintal jufqu'à ?[a 
livres d'un fer aigre & cafTant , qu'on \ 
beaucoup de peine à rendre malléable : M.. 
JLehmann en porte le produit jufqu à 60 & 
70 livres , mais il eft rare d'en trouver d aufli 
riches. 

'$ L, T. HimaAn jShnufe y btedltre 8c char 
toyante ; de ta Principauté de Naflkiu 

^ L. 2. Uémaeite pourpre t grhelie^ziaR tïom^ 
mée 9 de ce qu'elle imite le plutnaged^ la gri« 
ve ou de l'étourneau , parties veines en siig- 
tag fines & ferrées ,, d'une tmante phxs cUir« 
que le fond : d^Eiten^ock » en Saxe» 

Cette efpèce > <jui èft la vraie Sanguine ou Cray^ 
fûuge du conâmerce , a peu de dUreté ; elle eft douce Se 
conune on^ueufe au tottcKer j -fe^cm f^r uu papier 
blanc , elle le colore en rouge brun , de même qti^ bk 
fnîr.e de^ mkacée ro^ge ( ci-après Efp. XUL ) quipa?» 
loitiféiffe-^'iiiie variété dtt^^ cette éfpÂcc. ^ 

lui 
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^ L, 5. Himatitt rougt^ luifante » protubérant 
cée . oi| en petits boutons polygones, dont les 
ftries fe^concentrent : de PLatu , en Bohême. 

C'eft une Hématite de cette variété, beauconp plus 
dure que la précédente , que quelques-^uns nommcat 
Hématite crifidUfie. 

^ L. 4. Fragment d'une grande aîguîlfe d'fle- 

matiie rouge , à longues fibres , très-déliées, 

- qui partent en divergeant d'un même centre^ 

Ce fragment a l^pparence d'im morceaa de bois ; H 
peut aufli fe divifer en longs éclats foivant la dire^oa 
de fcs fibres : c'eft ce qu*0D appelle vulgairemem Fer* 
reite d*EJpagne* 

^^ L« j. Deux autres morceaux de la même 
Himatiu rouge , à facettes îrrégulières : de 
Saxe. 

L*u&gc qu'on fait de cette cfpècc , a caufe de £1 
dureté, pour brunir l*or en feuilles , lui a fait donner te 
nom de Sangutw à hunir. 

^ L. 6. HimatUe verdâtre^tn cylindres , dont 
les ftries fe concentrent : de W^o^gang^ près 
d*Eibenftock. 

^ L. 7. Hématite pourpre ^ tirant fur le brun^ 

. elle eft en partie c]^lindrique ,, & en partie 

prifmatique , ce qui la fait reflembier à un 

morceau de bois équarri fur plufieurs faces i 

de Bohême* 

$ L. 8. Hématite brune , luifante , à fibres con« 
tournées, qui lui donnent auffi l'apparence de 
certains Morceaux de bois : d^Eicb/let , en 
Saxe. 

^ h.Si% ffém(Uitc nQirCj^h6miCçhérxqf^^$L fXQr: 
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tàbiSfstncéè ^ dont la fur face eft en partie liflê 
& luifante, en partie granuleufe de comme 
chagrinée :,d& yU^dc-Saulx , près de Pamiers» 
dans le Comté de Foix. 

^ L. 10. Hématîu noire^ ^hiitdLïVte il procub'ér 
rancéerda Tillou 

^ h II. Deux Cragmjem à^Rématîu noire , tui - 
fante & globulèufe : de £e//èrfÂî2/,près de. 
Geislautern , au Hartz. La furfacè de l'un eft 
chargée de petits mammelôns ; celle de i'a(u* 
tre eft granuleufè & pointiHée. 

^ L« 12, Autre morceau dont les mamme* 
ions s'allongent en cônes» comïne dans les^ 
ftàlaâites» 

i^ L. I j. Deux Hématites noires ^ en cylindres 
granuleux & protubérances :. de Gakclen^^ 
pays de Trêves*. 

^ L. 14.. Hématite noir à erp^ grappe & en zy\ 
lîndres , mêlée d'un peu de quartz: de f^oigt^^ 
land» 

€e morceau > a éprouva* une légère ahératioa, qiù 
latiTe voie le& coiiidics miaces. coacea:ri(jues (jul le 
compofenU 

^ Lt ly. Autre Hématite en grappe ^ dont la 
décompofition pu minéraUfation eft pli^ 
avancée que dans le morceau précédent ; da 
pays de Trêves, 

Le fond brun de &s manuBielons éi^ comme bf on^ 
Se nuancé de diverfes couleurs ; mais fe dlvif^nt aifé- 
ment par écailles,, les païcie.$ <^i font reftées a nud par 
la chute des couches lupérieures , ont perdu^ leur Iui« 
fiint y & font de couleur d'ochre jaune ou brune^ Vis^ 
làrieuicftgnsdefer^ 

liv 
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^ L* i5. Autre HimatkttngMf^ , ^^ hxxxi^ 
néralife » ou dont la furface a» paifè à l'tffat 
de mine de fer micacée ^ gri/c ( $ F^J. )par 
l'adjonâion d'un peu de ioufire. 

^ L. 17, Deux petits morceaux. d'jfifôritf/flw 
cellulaire , de 1'//?^ d^Elbc , dans lefquels co 
patiàge de l'hématite à la mine de fer mica* 
cée grife eft très- fenfible. La fuperficiè dc\5 
inaron eîons eft vivement colorée* 

^ L« i8. Hématite prefqu'entièreitiem décom- 
pofée & à Pétat de mine de fer micacée grife : 
]e peu qui refte de fes mammelops eft de cou« 
leur d or, 

^ L. ip. Hématite brune » cellulaire : de Gabe-^ 
lerî, pays de Trêves. 

^ L. 20. Semante noire , dont les maBame«> 

Ions fe ramifient. On remarque dans fes caf- 

fures des dendrites gris de fer y mêlées de 

. mine de fer micacée rouge : à^Sdkeîbenlergfi 

pn Saxe. 

^ L., 2i« Himatm noire 8c vitréufe dans fes 
fraâures : de Noela , dans le Marquifat. de 
Bareith. Elle eft mêlée d'un peu de quartz fie 
reÛemble à des fcories. 

^ L. 22, Autre petit morceau ,ittélé de mine 
de fer micacée grife : de VJûc d'Elbe. 

^ L. 23. Un morceau en deux partîiss»d^^4^ 
■matite brime mammelonnéic» mêlée d'oehre & 
d'hématite, non fîbreulè , avais d'un tiflù plein 
& uni , qui paroit mat dans fes caflures,; CLEir» 
hnJlock% 
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^ Jj. 24* Himmu en ^Undres » totalement dé- 
compoféé & à l'état d'ochre jaunâtre : elle eft 
chargée de inîne de. fer ^athique, en petites 
écailles luifàntes , rhôûiboïdales : de Bcndorfi 
comtdtde Sayn Altenkirchen. z morceaux 
variés» 

i L. 2y. Hématiu noire , granideufe^ dans Içs 
cavités d'un quartz blafïc,. en partie criftâl- 
lifé : de Fnuithfi^dtf &uché de Wirtemberg» 

^ L. %6* Hématiu brune en renau^ ou en feuil* 
les minces, percées à jour : de la Principauté 
de NaJJaU'-Zi^en. 

^ L« 27. Un curieux morceau i^Hémaiîu 
noire 9 Imfanie i en petits n^tnmèlonsch a r g éi 
d'une mine de fer en petites laâlies tranfparei^« 
te$ » qui ont la couleur •& le feu du rubis: de 
J^aJ/aU-Ziegen. 

Voyez ce qui a été dit de cette dernière mine d-del!^ 
.fus Eq^.VIL B^«7. M. Lehiûton eh parle dans fèa Exa^ 
fngnfik ies MiHH . com. 1 . ]^. 3 ^9. de la trad* franc. 

1^ L. 28. Hématiu noire , en végétation > dA 
même endroit que la précédente. 

$ L. 1Z^. Hématite noire & pyrite curvreufç , 
dans une gangue compoféé de fpath vîtreut 
& de €pxmz criftallifè : de Buffang» en Lor-» 
raine* 

On rcnaârqiie dans les cavités de ce morceau plufieutt 
CrUlau^ de quarts revêtus d'une couche mince d'Hénu* 
tite : de pareils criftaux ont été pas quelc^uefeis pour 
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TTÈMATITE SOUDE & C 5V»rVg#^ de» 

jn^COMPACTE : Em£RIL. M» I Allemands. 

Smirislapis^ Auâor» 

Ftrrum mintralifatum^ durijjïmum.fufctim^ Canh» 

min. 72. 

■ " I mintratifatum ^ minera durtffîmi^ ra^ 

paci^foïidâ ^ fnagnctl rtfratlarlâ , c<h 
Ion fufco vd ftmo^ 2^\^\^x^ min» 

> amorpkujn petrtn vitrefuntis. Vofc. 

min» 31.; 

Cette efpèce diffère de la précédente en 
ce qu^elle eft moins riche en fer, & qu'elle 
ji*eft ni ftriée ni mammelonnée, mais d'un 
tiflu plein , ferré & uni. On la trouve en 
maffes peiàntes , très-compades _, prefqu à 
la furface de la terre, ôc même en plein aîr 
dans les montagnes les plus anciennes du 
gîobe 5 où elle forme des roches fort con- 
(idérables* Les plus riches de ces Hémati* 
tes, telles que celle de Coné^ donnent 27 
330 livres de fer par quintal : celles qui 
ont éprouvé pendant plufîeurs fîécles les 
injures de Tair , font moins riches en fer , 
mais leur extrême dureté les fait recher- 
cher , fo^s le nom d'Eméril^ pour polit 
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lacîer , le verre & les pierres les plus du- 
res. Toutes ces mines ne font point atdra* 
blés par raîmant : on donne cependant 
aufli le nom ^Emint à une autre mine de 
fer attirable à l'aimant^ dont j ai p^lé ci* 
defTus. ^ C. ij & id. * ^ 

$ M, l. Hématite rougcâtr€ f foliée & compaSA^ 
qui dans fa caiTure tire un peu fur le gris« Elle 
vient de l'Ifle de Corfe , où elle a été décou- 
verte en 1771 , près de Coné , par M^* 
Tronfon & Bedon. 

Cetce mine ne donne dans le grillage aucune odeur 
de foufre ni dVfénic , & peut être traitée fans fondaos. 

$ M. 2. Hématite folide^ rougeâtre^ mais grlfe & 
luifante dans fes cafTures : un de Tes côtés » qui 
paroît avoir été expofé aux injures de l'air , 
efl chargé d'un quartz blanc , cellulaire. 

^ M. 3. Hématite folide^ grife » du Pays de Naf* 
fau » près iiEmbs. Ses cavités font tapiiTées 
de mine de fer micacée grife. ( Foyt^ ^ F, 
3. & ^ L. i5.) 

^ M. 4* Hématite folide t noirâtre t qui « dans 
fes caflures « eft d'un gris de fer luifanc : du 
Tillot. 

^ M, y. Ëmeril rouge du Commerce» ou roche 
quartzeufe très-dure tenant fer : elle a quelquo 
reflemblance avec le Jafpe rouge. 

Ce morceau a rendu â l'eflai i^ livres de kx par 
quintal* 

^ M. 6. Emeril rouge foncé , ou quartz opaque 
coloré par le fer qull contient: de Làen^ans , 
en Wermelande» 
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ÊMATITE FRIABLE^ _.^ . .„ . 

EN CAILLETTES N.i ^^^^ «^^ *^' 



ffematites ruber fquamofus^ Cronft. min. 205*» 
J.b. 

Férrum intraclabiU ruhricans » rubrumque , punctix 
impalpabilibus » nitidis. Sy&. nat« XII. I4X« 



11^.25. 



j^ ine de Fer rouge micacée. 5*^^^^ £/m. df^ min^ 
. rf^tf. /. ao^). ^. XI. 

Cette efpèce ne dîfferc de IHématîte 

rouge , z^DCÛêtfanguine à crayon , que par 
fon tiffu plus lâche & comme écaîUeux , 
repipli de petits points luifans. Elle eft 
grafle au toucher, comme la Molybdène , 
& tache les doigts d une couleur rouge 
foncée. Cette rnine^ fuivant M. Sage, 
produit un très-bon fer ; elle eft même 
afiez richfe ^ n'a pas befoin du grillage y 
Jmifqu*eHe n*eft minéralifée ni par le fou- 
fre , ni pa*f Farfënîc , ce qtii Joint à fa côu* 
leur , fuJïît pour la faire dîftînguer de la 
piinc de fer muacéegrife , ( ^ F.) que Wal-r 

jietîus & quelques autres avoient rangée 
avec elle fous la même e^èce* 
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^ N. I • Hématiu friable en pailUues , d'un roiH 
ge-pourpce foncé, qui ont peu d'adhérence 
entr'elles , fi l'on en excepte quelques parties 
dirpoféespar couches plus foUdes. Laiurface 
de ces dernières eft aflfez lifle, fans être fpé- 
cuUire, comme celle des morceaux fuivaas^ 
d'£iien/lock » en Saxe* 

Ce morceau a rendu 3^ livres de fer par qu'ntal* 

^ N. 2. Un morceau de la même Hemoiîec^ 
ou mine de fer rouge micacée, dont la fuperficie 
iilTe Se luifante » réfléchit les objets 
un miroir^ 



^ N. 5. Autre ,'oà cette Hématite fiiiAU & 
JpécuUire n'eft que firperficielle » fur une fU». 

' maiiu rougeâtre ^folide , compaâe & allez du« 
re ; pour donner des étincelles lorfqu'on Ig 
frappe avec le briquet. 



ESPÈCE XIV. 

FLEURS D^HéMATITB , f _ „^^^ j^. 

SPONGIEUSE. O. f^ 

Flores bamadi^ vel mimra ferrifponpofu. Nobîs* 

Mipede fer noirâtre , cellulaire & très-^légère 2 
^ ^^S^ ê Elem^de min. doc. p. zii. Ejp. XIIL 

Soit que cette efpèce provienne de la 
^compofitîon d'une hématite noire ^ ou 
13^'Qala regvd^ conuxu^ un gufar ferrugi^ 
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neux quiadéjàprisdelaconfiftence^ c'éft- 
toujours une chaux de fer très-atténuée , 
qui a été remarquée depuis peu dans les 
mines de Kunùi^n Thurînge & de N'oeU 
dans le Marquiiat de Bareith. Tantôt elle 
forme des maffes cellulaires & protubéran- 
cées d'une légèreté fingulîère : tantôt elle 
incrufte^ fousla forme d'une efflorefcence 
granuleufe, lafurface & les interftices de 
certaines hématites. Dans Tun & dans laû- 
tre cas , cette F!eur defe/eû très-/riable, 
douce au toucher y nuancée de gris & de 
rougeâtre; quelquefois luîfante comme IV 
ou ï argent de chat , quelquefois brune & 
dbfcure, Ôc s'attachant aux doigts pour peu 
qu'on y touche, M. Sage dit qu'elle con- 
tient du cobalt : la rareté de cette mine n a 
pas encore permis d'évaluer, par l'effai , 
quel peut être fon produit. Quoiqu'il en 
jfoit , le nom de Fleur de fer lui convient 
beaucoup mieux qu'à \zficUa3ite calcaire dé 
StirUy connue fous le nom impropre de 

fiosferri. 

jg^ Ô, I» FUursdPHématUtfpongîeufis ^{ousXz. 
forme d'une mafle globuleufe , très-légère »' 
d'ùîi gris rougeâtre » & qui colore les doigts: 
de Noila. 

Voyez le CataL raif. de 1 771 , art. 1 1 5 p- 1 1 ^4. 

^ O. 2. Fleurs à^ HimntUc a-anulêufes » d'un' 
1^' argentin , dépofiîes mr une hémacit^it;. 
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noÎTc en partie décomposée : ^Kunti^t en 

Thuîinge, 

^ O. 5. Fleurs â^Himatîtt noires^ faperficîel? 
tes, dans les cavités d'une hématite brune , 
mêlée de mine de fer micacée grife , d'ochre 
martiale & de petits criftaox de fpath très^ 
diaphanes : des Pyrénées. 




^Êrriù: 



ESPÈCE XV. 

MInz de Fer ( S.hd^fiein ca fFhifafe»^'^ 
SPATJilQUE P« \ ertz des Allemands. 

Minera marfis Jpatofa feu Minera ehaîyiîsri 
Auâorum , vulgb Mine î acier. 
Minera ferri aHaJpatiformis , Wall^ min. 2 J 5* 5. - 
Ftrrum fpatofum , colore gilvo feu haiio^ Wolc; 

min. 31. 
■ introBahiU albicans , fpatofum. Syfti 

nat. XII. I4.I.n^25. 
Terra calcarea marte intimé mixta^indurataJZxQvX^ 

min. 50. 32. 33* 

Cette efpèce dft mméraliféepar T Acide, 
marin , lequel s y trouve , fuivant M^ ^^j»* 
dans k proportion de 3 j à 4.0 livres par 
quintal. Elle me paroît devoir fon origine 
à du fpath pénétré & décompofé par le fer 
qui provient de la décompofition des pyri- 
tes par la voie humide. En admettant cette 
«anfmutation y il y a lieu de préfumer 
qu'elle s'opère de la manière fuiyant* ; S^ 
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l!Açicte vxtrioliquç étendu d'eau, qui fert^é 
véhicule à la terre martiale , vient à ren« 
contrer un Ipath calcaire, cdui-ci s'altère • 
fe décompoie , fans perdre la forme qui 
lui eft propre , mais en fe décompofaht il 
réagiuhir l'acide vitric4ique chargé de f» ; 
par -là cet acide fe modifie & paife à l'é^ 

tat â^ Acide marin. La Mine de jcr fvathiquc 

éft ordinairement blanche ou grîle : celle 
qui eft fauve , Ou rqyggâjtre , ou jaune , ou 
brune , ne doit ces couleurs qu aux diffé* 
f ens dégrés d'altération qu'elle a reçus dans 
le fein de la terre. Sa forme eft prefque tou-» 
Jours lamelleufe&rhômboïdale, comme le 
§path çalcsûre; étendant elle prend aufli 
quelques*-unes des autres figures qui font 
propres à ce genre de pierre.ËUe eft plus ou 
.moins dure , & fouvent affez pour donner 
des étincelles lorfqu^on la frappe avec 
le briquet. Il eft rare d'en trouver qui faffe 
efFervefcence avec les acides: la plupart 
de celles qui font dans ce cas, ne font qu'un 
Spath calcaire plus ou moins riche en fer , 
msûs qui n'a point reçu le degré d'akérarion 
néeeffaire, pour être à l'état parfait àtfer 
fpatkique. Cette mine ne doit point être 
torréfiée , à moins qu'il ne s'y trouve en* 
cote des pyrites non décompofées. Lor& 
qu'on l'expofe au feu , elle devient en us 
fefta^ noire êc attird>lepar l's^^ant, ce 

qui 
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qui fournit un moyen très-pfompt& très^ 
raciie de s^afTurerde la préfencedu fer dans 
cette mine. Wallerius , qui la confond 
avec une ftalaâite calcaire blanche rami« 
fiée , connue fous le nom impropre âitfios 
ferri^ dit qu'elle peut rendre depuis 30 
jufqu'à 60 ôcmême po livres de fer jiar 
quintal ; mais elle en produit rarement plus 
de 5p à 40 livres. La bonne qualité de 
ce fer & la facilité avec laquelle il pafie 
à Tétat â^ acier , ont fait donner , par les 
Allemands, aux mines de cette efpèce^ Iç 
nom de Mines d'acier^ {Stshl-iitin.} 

^ P. I. Mine de firfpathîqiu blanche ou d*un 
gris clair, en petites lames rhomboïdales luî- 
fanres » grouppées comme celles des fpachs 
perlés. Elles font entremêlées de petits ctif- 
taux de roche & de marcaffices colorées :.de 
Kuaiii , en Thuringe. 

^ P. 2. Autre morceau de la même variété, 
dans lequel les pyrites cuivreufès , violettta 
& azurées , font accompagnées de pyrites 
o)artiales,& de petits criftaux de félénite prLf* 
matiqae , très-diaphanes. 

'^ V. ^^.Minedeferfpathiquegrife^ en petites 
lames rhomboïdales , chargées de pyrites 
martiales & cuivreufes : du ' même endroit 
que les précédentes* 

Dans ce morceau la mm âêfetffMlnque tSt entremêlée 
d'un rpach calcaire blanc de même forme , au^uei^élle 
jparoît devoir fon origine. 

Kl 
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^ 'P. d^ Mine dcfir/pathiquc blanchi j an criCi 
tau;c (enticuUires , luifans ^ chatoyans , for^ 
mes par l'aggrégation d^une multitude de pe- 
tites lamés rnombbïdales : ceç criftaux , qui 
' font po fés de champ » comme ceux des fpaths 
' dits en crêus de coq^ ont pour bafe un grouppe 
. de criftaux de roche & de mine d argent grife 
. en criflaux triangulaires. ( 3 E. i . ) On y re- 
marque auffi quelques marcaffîtes cuivreufes 
pyramidales ^ ( ^ F. !•) dont la forme eft 
abfolument la même que celle des criftaux 
' de mine d'argent grife. Ce curieux morceau 
: vient de Baygorri , en baile Navarre* 

^ P. y. Deux échantillons de mine de fer 
fpathique grife , en petits cubes rhombéaux 
irès-réguiiçrs : d^Foigtfand* 

^ P. 6. Mine de fer fpathique blanche^ en roafle 
Irrégulière formée de lames rhomboïdales 
comme le fpath calcaire ; é^Alvan^ en Dau« 

« phinév 

« 

On voie fur ce morceau l'altération que cette mine a 
éprouvi^ç i fa furface , qui ell brune & çhargçe d*ochxe. 

^ P. 7. Mine de ftr fpathique grife Se tirant 

' fur le fauve ; elle eft en maile foiide , lamel- 

leufe : de iSTai^/tf ,dansieMarquifatdeBareith. 

$ P. 8. Autre morceau dont la couleur s'al- 
' tère jufqu'au brun foncé ; à*Alvar. 

J$ P. p. Mine de fer fpathique blanche & rou^ 
geâtre : de BenJorff, dans PEledorat de Trê- 
ves, 

^ P. 10. Autre du même endroit , chargée de 
marcaffites& de veul de montagne. 
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'^ P, îl» Af//îtf dcferfpathiqut blanche ^ htune, , 
mêlée de mine de cuivré jaune : de Hcmn^ 
Pays de Cologne* 

$ P. 12. Autre morceau , chargé de galène» 

^ P, 15. Minti d^ f^r fpathique noir^ ou d^un 
brun luifant, qui a faii; donner à cette variété 
par quelques-uns le nom defpéculairc : du 

Hartu 

* ' . - ' ' 

^ P. X4.. Autre morceau delà même variété» 
mais entremêlé de fpath <::alcaice blanc , de 
Pyrites cuivreufes & d'un peu d'ochre marr: 
claie : du Han^* 

Les parties brunes^ mêmt celles qui ii^>nt «ucaii. 
coucaift avec le fpatli calcaire blanc y fonc eâèrvefcènce 
avec l'4ci4e picrçus, qupique déj4|>énétrées par le fec* 
Ce moKcau paroîc donc indiquer le paflage dufpach 
calcaire i l'état dey*»* fiathi^tte^ pat l»interniède des 
pyrites qai Te 4écei99pofeQ( : ce même paâàge fe faiç 
.encore reqa^r^i>er dans les morceaux décrits çi*de£[us ^ 

Ç H. lu & îi, 

^ P« 2f« Min4 ds /ir Jpatht(jui hfUM ^n pQtite^ 
lames rhomboïdales , grouppées en mamme- 
lon« & chargées d'un fpath calcaire de mê^ 
me forme, coloré mais non minéralifé pat 
le fer ; de Kuniti , en Thuringe* 

Voyez le Catal* raif. de 1771 , art. iii6,iostS§C fuiv* 

^ P. 1 5. Spath calcaire pyramidal triëdre > 
coloré en brun par le fer qu'il contientTfenî * 
avoir été dé^ompofé» comme les précédens : 
é^K-umi^^. ^ 

^ P» 17« Sfo^ caUaiff hîmc rhomboïdal » 

Kij 
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dont la Tuperfîcle , mêlée de pyrites cuîvreu^ 
fes » eft à l'état de mine de ferjpathique : quel • 
ques endroits dé ce morceau font enduits de 
verd de montagne» ( 

. ^ P. l8. Mine deferfpathique gnfe ^ jaune & 
' brune , mêlée de petits cri&aùx de roche d'utl 
blanc mat: de Toigtland. 

ESPÈCE XVI. 

< 

MINE DE Fer LIMON^^Wenfieh. Lefe-fidn. 
NÉ USE. Q, X See-ertx. des Ailcïxu 

Tophus rhûrns vel minera ferri fubaquofafeu pa^» 
lu/iris. Âuâor. 

Ferrum arglllâ mineralifatum » minera imrinfecï 

Colore ferreo^velcceruleo. Wall, min.aôi» 

Minera ferri calciformis purà ^ fiiabiUs^ tonèreia 

inglobulis, vel in granulis, vel lemUuldrisi, 

Cronft. min. 202. A. 2. a. b. c.d. $• 

Minera manis pijifarmis vel in globulis minutis. 

Wolt. min. 31. 
Tophus Tubalcainifeu humo/o'Ojûhraceus.Syik. nat. 

XII. 187* n^ y. 
Mine de fer cbnununé ou marécageufecIeÂ/nâ/?/: , 

jire des min, m itaU p. t3h trad. fn ^ 
■ en grains ou par couches. Sage^ 

EUm. de min. doc. p. 207. 
• ■> en chaux jaunâtre ou rougeâtre , ou 

grife , &c. Monn. Expof. des min. 
*» p. 83. &fùif. /i^ i, 4* 7 fr y^ 
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Les mines de fer de cette efpèce, auflî 
variées dans leur forme que dans leur tîflii, 
font toutes des mines de tranfport ou de fé- 
conde formation, que Ton trouve dans les 
couches^ même à la furface delà terre. 
Elles font la plupart , des réfultats du \xr 
îriol formé par la décompofîtion lente deS 
Pyrites martiales. Ces dépôts ochracés va- 
rient beaucoup dans leur couleur, à caufe 
des différentes terres auxquelles ils font 
junis : il y en a de Êiblonneux, de graveleux^ 
de calcaires & d argiUeux ; mais en généra 
leur dureté eu peu confidérable & ils ne 
font pas attirables par l'aimant. Ils contien- 
nent fou vent du zinc , qui fe fublime dans 
l'opération de la fonte , pomme l'a très- 
bien obfervé M. Grignon, Ces mines étant 
.moin§ pures que J'hématite , font aufli 
moins riches ; dlesi rendent depuis 2 j jus- 
qu'à 40 livres de fer par quintal. La qualité 
de ce fer varie fuivant la nature de la terre 
non métallique avec laquelle l'ochre mar- 
tiale étoit mêlée : ceft même delà qualité 
de cette terre non métallique, que dépend 
la fufibilité plus ou moins grande des mi-» 
nés dont il s agit 

^ Q. I. Mine Je fer limonneufc rougeâtze » 
qui , dit on, contient un peu d'or. Elle eft 
connue fous 1q nom de roujj^ir de Pontpifi. 

Kiij 
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Mii^t$ferrifiêlfMqaùf4fuien$.\(^à\UMtï. t€î. t. 

1$ Q. 2. Mine dtfet Umôtincufe tri gtobutts \ de 
la grofieur d'iiti pois & au dâiTou^ : de Fràt^ 

Mineta fini ftéékimfa gîebofu. ValL niîfl. %6t, f . 

» 

•^ Q. 3* Autre , en très-petîts grains détaches, 
auxquels oii donne fouvetît le nom àOolitcs^ 
à caufe de leur reneûiblance à des œufs dé 
poifTon.EUe vient du même éhdroit que là 
ptécédente. 

^ Q. 4. Miné de fit limûnntujl en trèà-pétîtt 
grains» dans uàê pièrf è cateairc : auffi de Ftaàfi 
. ^hê Comté. 

On mêle eéttc Aime fcn petits grains âf èc c«Ile à |>l0t 

fros grains ( vâr. u ) pour faciticer k (W(k>n de cette 
ernitre , qui e(l argilleufc i mais celle à petics grains 
{)eat être traitée iedle â Câu(b de la pierre cdtcarre dans 
laquelle elle fe trouve « & qui lui fert de fondant» 

^ Q. y. MincdeferlîmônfieufcQû petite gfâît» 
dirpofés par couches de y à é lignes d'épaif^ 
feuré Cette mine , dont Tintéf iëut éfl d'uti 
bleu âôiricre & eft couleur de rouille à fa fur- 
face. On la trouve dans les environs de 

, Beauvais x elle tienc un peu d'or. 

Minera firrifnh4qH9fi$ ni^û-ccerulefienik Wail. min^ 
161. 3. 

^ Q, 6. Mine de fer lîmonneufe en géodes » ou 
formée par couches minces autour d'un noyaa 
snobiU : de Lorraines 

' On lui a attf Ibué plufîéuris p^opf îëe^s fabuleulèt fous 

le âom SIttitt eu tk\fit fàilk^ 
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^ Q. 7. Minedifirterrtufit d'un grîs rouffâ* 
tre , à particules trè^-fines : qui onc peu d'ad-^ 
Iiérence entr'elles : diAngUurrc. 

Elle eft connue dans le commerce fous le nom dl 
T terre pourrie» 

^ Q. 8. Mine de fer Unticulaire , rougeâtre | 
avec des empreintes qui paroiiTent dues à des 
entroques. 

^ Q. p. Caimit dtsfourntaxix où l'on fond In 
mine de fer en grains de Champagne. 

Cette Cadmie vsC\ été donnée par M. Qri^en^ qui 
le premier a obCèrvé que nos mines de fer limonneutes 
contenoienc du Zinc. 
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OChKE martiale Pt/RÊ, OU (Et/erj-oc^er 
SAFRAKDeMaKSNATÎF. R.'f^esAlIem, 

Ochra munis feu ochraferrca» Auâor. 

Fcrri terra prxcipitata , non mlncralifitta^ Walf • 

min, i(J2. 
Ftrrum terreum , lutcum ^friablle. Wolt. ftnn. 51^. 
Ochra ferripulvtrca lutta vd rufa. Syft. nat. XIL 

15^2. n^. I 8c a. 
Miturajcrri calciformis pura y fnahiti$ , pulvtru^ 

Unta^ ûitca vcimira. Cronft. nil&« 20i2. A» 

lé a. 
Pyrites ochram rtfirenSé Bom. miner. 2. p. 15 «, 

Cette efpèce ne diâêre de la précé^ 

Kiv 
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dente, qu'en ce qu'elle eft plus pure, 8c 
que les particules qui la compofent ont or- 
dinairement moins d'adhérence entr'elles. 
La plus pauvre en fer eft rangée parn)i les 
terres & n'eft d'ufage que dans la peinture; 
mais il s'en trouve quelquefois d^affez riche 
pour mériter l'exploitation. Il y a des 
ochres jaunes qui , fuivant M. Sage , ren- 
dent jufqu'à 48 livres de fer par quintal. M. 
Lehmann a auffi obfervé que lesterres fer- 
rugineufes, telles que TOcA/-^, contenoîent 
fouvent une grande quantité de fer. Il 
n eft pas rare de rencontrer des Pyrites mar- 
tiales totalement décompofées parla perte 
de leurs principes minéralifans ; le fer 
qu'elles contiennent eft alors à l'état d'O- 
chre OU de chaux pure ; & quoiqu'elles con- 
fervent leur forme primitive , elles ne font 
plus affez dures pour faire feu avec le bri- 
quet , à moins qu'elles ne foient encore eu 
partie à l'état de mine àQ,fcr brune ou hé^ 
patiqut. ( d J. ) 

;^ R. !• Mint de fer ochnufi en rognon : du 
X>iocèfe i'jéteeh. Elle provient de la décom- 
pofîtion d'une Pyrite martiale en globules^ donc 
elle a confervé la forme. Elle eft cellulaire 
dans fon intérieur où l'on remarque quelque^ 
parties qui font encore à l'état de mine de fer 
brune ou hépatite. 

Pyrites ochracM, ariifi , frafflù 5* ceUtdaris. Bonu 
mio. z. p* Z4. 
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ESPÈCE. XVIII. 

Mlirn DE Fer figurée , ou Corps itran* 
gars pénétrés par U Fer. S. 
Corpora ptngrina marte feu pyrite !mpràgnai0. 

Cronft. min. 287. C. • 

Larvctferriferoe (twferrum calciforme vel mînerali^ 
fatum corpora peregrina ingreJfum.Cvon^ min» 
2^1. C* I. & 2^2. C. 2« 

On comprend fous cette dénomination ; 
1^. Les corps du Régne végétal , tels que 
ïs^s bois ^\^ racines y SiLC. qu'on rencontré 
foit dans Tétat pyriteux, foit dans 1 état d'o- 
chre après la vitriolîfation de la Pyrite. 2^. 
Les corps du Régne animal ^ tels que les 
madrépores y les oiirjîns^ les coquilles , les 
os des quadrupèdes . , &c. que Ton trouve 
auflî foit dans Tétat pyriteux , & alors on 
peut les ranger dans lefpèce de la Pyriu 
martiale ( (î H. ou ^ B ) ; foit dans Tétat 
d*ochredue à la décompofition du vitriol 
martial , par Tintermede de la terre cal^ 
caire; ils appartiennent alors à la mine ds 

fer ochreuje ( ^ R. ) & quelquefois à la 
minede fer hépatique {^ 6 3.) 

$ S« i» Cornes d^Ammon^ les unes pyriteufes n 
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les autres minéralifées en fer : de Suîffc & de 
Fraadkt^Cvmeéé Parmi ces dernières» il y an 
a de branes , de couleur de rouille 5 & d'au- 
tres qui foOt incruftéesd^une couleur d'or fu« 
perficielle. Les plus décompofées font dans 
une mine de fer en petits grains femblabies 
à des Ooiites.( ^ Q. 3.) 

^ S. 1. Grouppe d^OftréopeSlnites mînéraliféeê 
eif fer : des environs de CobUnts. 

^ S. 3* Amzs i^Entroquts radiées ^ minerait* 
(ées en fer : de la Pnncipauti de Salm. 

j$ 4. 4. Idem y avec un Madrépore fongite auffi 
ttinânlifé. 

j( S. y. HjpéroUtts ferrugîneufcs : èi Obérions 

L'HyiléroIite eft le noyau d'une I^ulette ou Téré- 
bratuift foIGle. 

^ S« 6. Grouppe do petites cùme$ d^Ammon 
minéralifées en fer : de Frcyenwald. 

tl\t% ont paffé pat -l'état pyrîtéux , & font entremô* 
lées de petites caroeS non minéralifëes. 

^ S. 7./cA(J'{)Zfrcfefrugineufe, ou poiflbn en 
relief, ininéralifé en fer «dans du fchlfte : de 
la Principauté de Salnu 

Ce poiffon patoîc être de l'efj^èce du Meufnser» 

^ S. 8. Autre hhtyoUte à Pétat de mine de fer 
brune Ou hépatique , dans une boule fchif"? 
teufe » ovoïde Ac comprimée : Hlménau. 

Ce nnorce?u, qui eft en drux parties, a paflé par 
Pétat de Fyite cuivreufi ; il dt mêlé d'us peu de v«d 
demoatagnë. ' 



s Ml NÉ R AUX. 1^( 

^ S. 9« Bois miniralifè ferrugineux^ z l'état 
< d ochre ou de fafran de mars natif : dp la 
Lorraine Allemande. 

^ S. lO. Bois miiiéfâlifé pyritettx : de Pi* 

cardie^ 

ESPÈCE XIX. 

J VI /iV£ D£ -FeA BLÊVE ou ÀLKÂLIÎfE. T. 
Ctf^ martialis phhgijlo junBa & akali ptacipb^ 

tatat Cronft. min. 2o8. p. 
Terre martiale bleue ou bleu de Pruflè natifs de 

M. Cfondedt. Itid. 

M. Cronftedt eft jufqu^à préfent le feul 
Minéralogîfte quiaîtparl6de cette efpècé. 
C eft, fuivant lui; la chaux du fer unie au 
phlogiftîque & précipitée par un alkali. On 
la trouve ^ dît-il , fous la forme d'une poUh 
dre bleue dans la tourbe des plaines de^ca- 
nie ^ de même qu'à Weiflenfels en Saxe , 
*& à Nordiand en Norvège. M. de Jufti 
a parlé d'un^ mine d'ars^ent alkaline.{l>Qj,) 
Les Crijlaux d'a:^ur de cuivre font aufli^ 
félon IVL Sage , une mine alkaline ( Ç N.) 
mais ni lun ni lautre Auteur n a fait men- 
tion de cette mine de fer alkaline» 
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ESPÈCE XX. 

MINE ixE Fer charbonneuse on 
COMBUSTIBLE. V. 

Minera ferri phlogifUca. Cronfl:. min. i6i B, 

Cette efpèce , dit M. Cronftedt , ne pa- 
roît pas différer fenfibleniient du charbon ' 
de terre ou de la poix minérale , mais elle 
eft plus dure. Cet Auteur en diftinguedeux 
variétés ; lune qui eft fixe au feu , & qui , 
lorfqu'onla brûle, donne une flamme foi- 
ble & de peu de durée : elle conferve la 
forme qu^elle aVoît avaijt la combuftion & 
perd feulement un peu de fon poids : fon 
produit va jufqu'à 30 livres de fer par \ 
quintal : l'autre , qui eft volatile , fe dîffipe 
préfqu en entier fous la mouffle & ne lailTe 
après elle qu une petite quantité de chaux 
de fer , mêlée quelquefois d'un peu de 
cuivre. Elle eft inaltérable lorfqu elle a le 
contaftdes charbons. 

M. Croofèedt met encore au nombre des mines de 
fer la FousLZjol^ne dis environs de NafUs & de Civita 
J^ecchîa , qui , dît- il , eft d*un brun rougeâtre , riche 
en fer de auëz fuiîble ^ de même que le. Cément endurci 
des environs de Cologne , qui efl d'un jaune blanchâtre & 
qui contient aui& beaucoup de fer. 11 défîgne ain£ ces 



DîB MiNÉkÀljï. fy^ 

denxefpèces oui ont la propriété de s'endurcir promp- 
teiiient dans reau : Calx Martis terra ineognhA aquâ^ 
indurefcenu mixta^ Cronft. n)in. 109. 4, 

Il paroît auflî que M. Cronfledt y trompé Ëins donte 

'par de faux Crifinux â*Etmn Hancs ^ les a tous regardés 

indiftindement comme une mine de fer, qu'il défigne 

par la phrafe fuîvante : Ferrum cdâfc/rme terrÀ quadum 

ittcognha intiniè mixtum» Cronft. min. iic. i. 

» Cette efpèçe , dîi-il , improprement appellée Crj^ 
i> ti^ux d'Etain blancs , reflemble aux grenats & aux 
1» crifhiux d'étain , Se eft prefque auffî pefante que la 
i» mine d'éuin pure ^ mais elle eft tort ré(ra£laire & 
D difficile à réduire 3 cependant on en a tiré plus de 30 
9 livres de fer par qukii^l. Elle eft , continue cet Au** 
9 teur , tantôt folide & en petits grains rougeâtres ott 
» couleur de chair , ou'jaunes ; tantôt feuilletée com« 
p me le fpath, mais paroiflant ondueufe a fa furBice^ 
^ elle eft alors blancne ou de couleur de perle. 

La prétendue mne de fer arjenicdejhiée d'Altenberg; 
appellée auflî ffoljram d^Mtemberg ^ n'efl qu'un Schorl 
noir frijmatiquejirié^ qui contient à la vérité un peu de 
fer , nais pas un atome d'arfénic. Le Mtffkhel l'accom* 
pagne quelquefois ; c'efl peut-être ce qui a induit ea 
terreur fur fon compte. Quoi qu'il en foit ^ cette elpèce 
ayant été prife pour une mine de fer arfénicale , pauvre 
Se réfraflaire , mêlée d'étain , les Minéralogiftes l'ont 
défîgfiée par les phrafes fuivantes : Minera ferri mfini^ 
tsUs (eu j^uma lufî. Auâor. Lupus Jovis ïcufirrum m- 
^um radiatum , Jovem adnlterans, Wolt. min. Ferrum 
miner àli fatum grifio-fiiffrum jflendens , laterthus fiants 
Jhiatis. Car th. min. Ferrum arfenico miner alifatum^ tm» 
nerÂ mgrÂ vdfufcây atfritu ruhente , crjftdlifatâ , fU* 
ms nitidiifflutiente. \l^all. min« 
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ET A IN % Jupiter Chymlcorufn» 
ESPÈCE I. 

« 

\Mt^^ D^ÉTjilN (Zinn-Jpath ou Zhyp-pitf ies 
JVi BLANCHE. A. ( • Allemands, 

Siannum Jpathi. Yog. min* l66. é^6l» Jull* 

min. I20» 
I^afddesjpatacei /ianntfirL Waller» mîn. 2p !♦ I. 
Stannumjpaeofum , JuiJiaphanum, album ^ 3yft. 

nat. XII. I3i.n^. 4. 
■ I ■ mincralijatum , fpathaceum , p&nâtro^ 

fum tfubdiapkanum album. Carth, min» 

Le tîffu lamelleux de cette efpèce, joint 
à fa couleur blanche , lont fait regarder 
par la plupart des Mînéralogîftes comme 
un fpath, à la vérité fort pefant, maïs peu 
riche en étain. Quelques-^uns même, tels 
que M.Cronftedt, Tont mîfc au nombre des 
mines de fer {voye:^ ce quil en dit ci-dejfus , 
pag. 1 5 y) : mais M. Sage ayant eu des mor-^ 
ceaux d'étaîn blanc , affez confidérables 
pour en faire TefFai , ce Chymifte a re- 
connu qu'ils étoiçnt minéralifés pzrVaciJe 
marin y comme lesautrçs Criftaux d'éçain. 
Bs en différent cependant par leur couleur 
plus ou moins blanche & par leur richelTe, 
puifqu ils rendent 6^ livres par quintal d'ua 
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ëtain très-pur & très-duâile y dont la ccrn^ 
leur blanche& brillante ^ loin de fe ternir^' 
n a pas fouffert au bout de 3 ans la plus lén 
gère altération* ( Fojei les EUnu déminer, 
doc. p. Z39-) 

V A. !• Crifial d?€iain blanc ^ détaché de la 
gangue à laquelle il adhéroit ; A^Altmicrg , 
en Saxe. Ce criftal , où Ton remarque la forme 
oâaëdre qui eft propre à cette efpèce , ( EJf. 
de crift. p^ 340) eu d'un blanc mat» lamel- 
leux comme le fpath» mais plus pefant&d»* 
xni tranfparent dans les partielles plus minces: 
Rare. 

Tp A. a. Petit lingot d'étaîn , obtenu par M, 
Sage , de la mine d'étain blanche en criftaiix 
oâaçdres. 

If A. ^^Etain vierge du commerce^ ain£ nommé 
parce qu^il eft pur & fans alliage: il vient d^ 
la fonderie àiEhrenfnederfdorf% en Saxe* 

% A. 4. Autre lAorceau d'étain raffiné du mér 
. me endroit : fa furface eft panachée des piu$ 
vives couleurs. 

ESPÈCE IL 

\/[IVB, D*ÊT4I^^ Zian^s^mfm & Zînn-Zvnm 
JVX COLOREE. B, l ^^5 Allemands. 

Minera fiannipofycdra feu cryfiallusfianni , & mi-^ 
n<ra cryfiallQrumJlannu Auâor. 
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Sunttum calciformt induratum feu minera fianm 
viirca arfcnicalis amorpha vtl cryftal* 
lifata^ dronft, min. iSi.A. J.a b» 

■ ' ■ ' ftrro & arfenico mîncralifatum minard 
Vel cryjlallifatd^ figura polyedricd , dU 
vcrfo colore , vel irregulari , cryflalUt 
mincralibus ftanm minimis ac lapide 
€ompo/itd. WalK mio. 285) & apo. 

' ■ mineralifatum , cryJlaUinum , CryJialUs 

pondcrojîs , pyramidatis , irrcguldrî^ 
buSi duris^vel cryflallis arSi aggrcgàds 
, €ompo/itum. Carth. min, 

'^' ■ polyedtum , pondtrofutn , phrumqut ni* 

grum , vel cryjlaUis ara granis mifto^ 
ribus petrœ immixtumMolt. min. ^2, 

' ' ■ ' tejfcris ciyjlallinis vel granis ctyfiallinis 
aggregaiis. Syft. nat. XII. 1 30. n\ i & 2. 

ïngcmmatiojianm. Imperat. Hift. nat. yip. 

Cette mine, dont la plupart des Miné- 
talogiftes ont fait deux efpèces dîftinâes , 
eu égard au plus ou au mojns de groffeur 
des crillaux qui la compofent, n*eft qu'une 
ftule & même efpèce qui, fuîvant les eflais 
de-M. Sage , eft compofée d'acide marin , 
d'étain à l'état de chaux, de fer & d une pe- 
tite port^n de cobalt. ( Elém. de miner, 
doc. p. Z40.) Elle rend par quintal aux en- 
virons de jo à j 4 livres d'étain , lequel eft 
moins pur & moins duûile que celui de 
Tefpèce précédente, à caufe de la petite 
Quantité de fer & de cobalt avec laquelle il 
refle uni après la fufion. La couleur nuire, 

ou 
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iBu brune ou rougeâtre des Cnjlaux etétaia 
là plus ou moins d mtenfîté y félon qu^ils 
contiennent plus ou moins de ces fubftan- 
ces hétérogènes. Ces crifhux n'étant point 
minéfalifésparrarfénic, on ne doit point 
les torréfier ^ excepté dans les cas où ils 

jTont mêlés de Pyrite arfénicalt ou de Py- 
ritcfulfureufe. Il eft vrai qu'il eft aflez orâi- 
iiairede trouver la jmine d'étain jointe à 
Pune ou à 1 autre de cts Pyrites & fur-tout 
à la^ première: ce qui peut^tre na pas peu 
contribué à âdre croire que Tarfénic y en- 
droit comme minéralifateur ; mais les iana-< 
lyfes les mieux faites & les plus variées^ 
prouvent que V Acide marin efl le feul qui 
en fàlTe ici les fondions. 

^^ B. I • Cripal éPttain noïr^ formé par un cube 
ou parallélépipède reâangle dont les bords 
font tronques : de Saxe« 

Ce crîftal rare par la régularité deXà foroie , efl ce- 
lui qui fe trouve décrit dans VEff. de Crift. f. 333 ^ 

fiâv. 

'Ip B. 2. Un gros Crljtal JPÈtaïn noir y maïs rou- 
geâtre & vitreux dans fa fraâure. On y dif- 
tingue quelques petits cr iftaux d'étain blancs : 
de Schiacktnwald , en Bohême» 

9 B, 3 • Quatre Criflaux tPÈtain hoirs de figure 
peu régulière. Les uns approchent plus ou 

t moins de la forme cubique , & les autrjes de U 
ibimepyramidalç^ 






Syft. BàU IX. I ^ f tf b^ I . Stmnmm ^d^fnm irr^iauf 
àiffrum. Grohi &ppel. lo. n^, 3 1*41 • Cryjialli mtnéru* 

.^ B. 4. Petit grouppe de Ctifiaux JPÉtain noirs^ 
luitaos, pyramidaux , dans un6 gangue tal- 
qtteufe & micacée blanche » lAêlée de faufTe^ 
aniétfaiftés Se de ttiftaux bafaltic^ues : à^Al^ 
iéHterg ttn Saktê. ^ • 

^ fi. f, î^etits Cfijtààk iPÊeàih Hoirs , «eàf» 

> dans une pittté ralqueufé nticUcéé d'ut^ biîËhâ 

jaunâtre » graffii & otiâtteuAi au tolitkér t 

. àiAiunitrg* . > 

5p Bé tf^ iW//ite ^Êèaifi ftûin foliât ^ OU attiâ» dé 

petits crîftaU3t 4'étaiâ ti^irs & itobgeâti'es « 

, prefque fans gangue v de CorhomâlUs , en Avh 

gleterie^ 

Minera cryftalUrumftanm mgru (ji* mhiginofa. WalL 

^ 6. % Veiits Cnffaux ^Étain noirs ^ éntre^ 
mêlés defeld-rpath & de mica : de Zinnwâld^ 
" en Bohême* 

^ B.S. Crifiaux tCÊiain bruns » dont quelques* 
uns tirent fur le jaunâtre 9 avec mica : de /or 
hann-ùcorgcnfiadi ^ en Saxet 

Cr^ftiàM mimées fiti0ldffâmHUâ aim. WalK diîiu 
189.4. « 

« Bw ^^4 jlUme étÊiâin nupim tfti ^tAtkjuér» 
folidete ckiftallifiEe, m«Wé dt Irrité blMthe 

. er(iéoiMl«^ dans du ^iiam; : àiÉiti^^fhtk^ ei| 
iSaxe. .- 4 
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9 Bi tO« Autre morqegy de la même. Variété» 
qui contient de plus de peût^ çriftmUC d^^tain 
blancs c de Schlacktnwald^ 

t Fyritc hlîinche ^x(io\çd\^ dans du quârrz , 8t 
en pqrûe recouverts d'uQe tçrrç ârgilleufe 
Çriie mammeloqpéçj df EhrtTifiicdcrfdorf. " 

Cryftalli mirm^leifimni tuhefientes. Wû\. m{n. 1 8 9, J ^ 

^ B. î5. Pçtîts crifiaux blancs dont la forme 
approche de celle de la topafe de Saxç'> ^ 

Î|ui paflènt pour cnftaux ^Êtàin blancs^ Ils 
Of|t ëneremelifB de criftaux dVt^în noirs if 
' rougeltres» fur du quarç^ rempli de Fyrités 
blanches arfénicales-idl i$f^A><;i(;f/»ii^4if/4^« 

Cw^illi nwm»ii}fi^m Mefimt^s ^all. m\ï^ 189. 
i. nenck^I die, au fuiet d^ I9 A^ine ii'écain blancÉc 
i|ui a r^ppat eQ£e du fpam (ei-defliis E(^. I.) »» Ces friù 
9 tai» blanct tttdoc tottjdors itn p»» fur ie j>y nâcri^ , ce 
» qui rend furp^Ae la ipipq 4'^Mjn deScl^la^keAWIiId ^ 
«> qu; ^ 19^^ M^nclie^ for^^rout, auepju qi|e^, de 
» quelque façon qu'on s'y prenne, on ne peur en firer 
» de récain ; il y auroir placfttiieu de p^iï€ que cetre 
» mine eft ftrrttgineufe. ( Intr^H» 4 U Mnéf> fr^.fr% 




^ p.r0.) 

jlp % I ^. Troh autres nior(!:edpxyari& de fa 
même mine; plufieurs des criftaua( qui paflènt 
pour c^re d'£!tain blanc tirant fur |e ràu- 
ge^tre ^ d'autres font cranfparens » &c. 

gp B^ 14, Umt 4'Elri^li) rpug^tre fglideisç^f îf- 
tallifée , méjée di5 ipinp a'irféçii? bJ^ncÉe , 
de quartz & d'une pierre talquéuïe blancne » 
inammelcuinée i ^Ehn^ritdttfiotf^ , t 
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Ce morceau a produit à Teflai 50 tîvresdVtim pSir 
quintal. Minera efyftatUrum ftunm rubra.'W^. ïoiru 

1^0. 1. 

», . . 

1p B. ïj*, Gtouppe de très-petits CV//?tf «y ^JÉ^ 
tain rouges 8c tranfparens comme des grenats : 
du même endroit que les précédens» 

Criftslli mnerde$fifumifellucmtes.yf^û\. min. iS^* 
,$• On a donné quelquefois le nom de Grenats d'Aam â 
des criftaux bafaltiques rouges, dodécaèdres, qui con- 
tiennent du fer y mais point du tout d^étaia t ceux donc 
il s^agit Ici font très-différéns. 

^ h.îiS. Cfijiausù d^Étain iruns, dans du quartx 
gras , fur lequel plufieurs ont laifle leur em^ 
preinte : de SchanfcliL 

^^ B« Z7« Criftaux JPÈtcùn rouges tranfparens; 
parmi lefquels il s'en trouve quelques-uns oui 
ont la couleur de la topaze ou de la chrylo- 
Ute. Ils font épars dans une gangue quart-* 
zeufe : de Zinngraupen , en Bonêine, 

CrjftdU minérales ftamU aufeê. ^alL mlo. iSp. u 
Minera crjfiaiUrum fianm flavefiens. V^all. min. 190* 
t. Si ces criftaux ne contiennent (point d'étala y ils 
appartiennent au genre des Bafaltes. 

^ B. i8. Un grouppe curieux , compo(S de 
petits criftaux d'étain noirs , de Pyrite blan* 
c^e arfénicale , de fauiles améthiftes cubiques 
& de criftaux de roche. Ce morceau , qui 
contient aufti de petits criftaux bafaltiques 
en fegmens de.prifmes polygones > eft incruf* 
té en partie d'une terre argilleufe grife niaaH 
melonnée ; à^EhrenfiUdersdprf. 

Voycs le Çaul. raiC da 1^71 ^ a**. 97^ 



îpJB/ 17, Mint iP£taiu folide & crifiaUlfic » 
brune & rougeâtre, entremêlée de Pyrite cuî* 
vreufe, jaune « dans du quartz , avec terre ar^ 
gilleufe ; d^ Cornouaitles , en Angleterre» 

ip fi. i8« Petits criftaux d'étain noirs » épars 
dans du granité compofé de fehi-*ipath fie 
de mica .* A^Altenberg^ 

ESPÈCE II L 

i Kl BAGINE. C. t Allemands, 

Malybdana vel plumbago. Auâon 

Sulphur firro & Jlanno faturatum. Cronft, mîit; 

Fcrrum mgrlcansjptendens, unSuofum^inquînam. 

Wolt. min. 31. 
ZincumfiâfctHÎnqidnans. MuK TelH 54, 
Molyid(enum iriturâ cé^rultfunte. Syftâ nat. Xll« 

laj.no. I. 
Mica pîSaria nigra manus inquinans^ Wall, mitu 

131. 

On voit par les dîfférens noms donnée à 
cette fubftance, combien les Minéralo-^ 
giftes ont varié fiir fon compte. Malgré foa 
ûnfufibilité & fa réfiflance a la plupart des 
eflais qui en ont été faits ^ on a lieu de 
foupçonner qu elle contient de Fétain & 
du fer j mais en trop petite jquandté poux 
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qu elle mérite la ptmc d'être éX{>Io{tâ^ 
f omme mine de luti ou de Tatitrc méeaL 
Levoin^sage des mines d'étam où elle fe 
rencontre fouvent . la propriété qu*on lui 
a reconnue de rendre 1 or aigre dccal&nt> 
( on fait qu'un grain d^étam luÔit pour al- 
térer la duûilité d un marc d'or ) ^ Ta ref* 
feft^kncte^ à ià côulettr près ^ wec kpré* 
paratîon chymique nommée ormufifjmnt 
autant d'iftdices qui otA porté Mé Sage à 
regarder cette efpèce comme un étain al-- 

térê\ voye:^fes Ekm. de ïïnn. iJ&C^f% ^4^ )• 
jM, Cronftedt penfe qtre c'eft on érain miné- 

falififarUfoufre^ Z9tCXlVi ftinsle OOnOOtlM 

^du fer. lVr« ^alleritis , LiAmann & Juflî, 
««Mît rangé ia Molyidêne parmi les Mica. Le 
dfFu feuilleté ^ linltifibmté & la criftallifa* 
|ion même de cette £ïbfiancé.^ qui eft an 
* jfegmtns de prîfines hexâgones^^omme ids 
;mica ) femblent fâvorifer cette opinion. En 
général la Moîybdêne eft grafle & onc- 
tueufe au toucher commèle talc ; elle co 
l<)re le6 doigts ^x^mme certaines mines de 
ier > & fe volatilife àfeu ouvert comme^e 
d^^ s'il en&ut croire les expériences de 
M.-Quift^ r^por4;ée$ dans les Mém. da 
l'Acad. de^ockcttn , pour Tann* iTî4,f 
|>, la^. M, S^ge^neluUpoiatttouYécectflf 
<(^nkt«;pf<)piétéf ^ 
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me les infca. Elle eft mêlée d^un peu de quartz 
2k: fe trouva à AUênhrg^ parmi les miaes d'^ 
tain. 

An Md^iàiM ftfulari!. WalL min, 1 3 1 • $ I * 

ip C. 2» Molybdène en petites f am#s hexagoqeS 
incerpofées dans du (juartic ; auffî à?Mfenhrg^ 

flff C, }. Www , dans une pierre de roche <]tiart-> 
aeufé : du fpip met d» Mqrî ^]Sh%l^^ i ffhhfgfi 

Ip Ç. f . Molybdène jtm^ çfi larges feuîllett 
coocourpés » fans matrice 1 d'Âogifitetve* 

Jp C. y. M^fyidinefmlUtéêyduns une fiéatita 
blaiiçiie , eip^ce d^gilfe tal^uçufç fort aniH 
Jpgue à çf lie (jui fe jrQuvç parmUf smpyçeaujç 
4'^tain d^ciruç çi-fiçifiis ( Jî ft^ 5^ if. 14. 
& 1 8 ) : de HackcfpUkcn , Parou& à^ Aiiord^ 
berg, en Suéde* 

M. Lehmann g cwxy^Siaàti^^ la Molybdène étoît ui». 
Talc <}ui avoif^pénfoé p;^; apelque fubdance mé* 
talUque. ( Trmé jr id» /^f^^ ^5 Afâ»f. ^4<^ > £i> 
fuppofam que ^CK fi4>A?n<;e ^étallioiie foie l'étain , 
l'opinion de M./4^^4Ui>a ^^xjfin que de n'ès-vrairem» 
blable : les morceaux i|i|me^ue je viens de citée la &* 
Torifent beaucoup. ^ 

■ 

% C. 6. Un morceau curieux it Miolyhdin$ ^ 
cette fubftance s'y trouve avec mine d'étam » 
fchorl prifmatique , p yriteblanche arfénicale» 
quartz & felc^ipat^ : de Zinnivald ^ en 
Bohême* 



%?§ DtscRîf Tiotr 

TP C 7* Molybdène mêlée avec mine dé tet 
noirâtre atcîrable à l'aimant : de Nordbcrg. 



Voyez un inori;p«a de la même variété , ci^deflos 
an Fer y E^. IIL var. 14. 

M B. L'exiftence de VEtain vier^ ou im/^ a toa- 
Jotusété regardée comme problématique , âc l*eft en- 
core aujourd'hui malgré le témoignage de quelques 
Auteurs y ^ui aflurenc qu'on en a trouvé en Saxe , on 
Bohême & dans k prefqu'lfle de Malaca aux Indes 
Orienules. LesTranfa^tions philofophiques de l'année 
.27 66 (vol. 5tf- p- ^f & 305) difentaufll^ qu'on a 
trouvé depuis peu ^ dans les mines de Coinouailles, en 
Angletene, umnorceaude mined'étain qui contenoit 
ieJrEmn vkm : C'efi fur l'autorité de ces Mémoices 
que M. Linne^ qui avoit jufqu'alors rejette cette ^• 
pèce , Ta adroffî comme certaine dans l'Appendice du 
tom. m. de ]a dernière éditi^a du Syfiemti Katutê. 
Quoiqu'on ne puifle abfolument nier l'exiftence de 
V£t0m wm^ U eft néanmoins très-iingulier que nops 
ne connoil&ons iufqa'à ce }our que des mines d'étain i 
l'état de chaux minéralifées par tactdi marm , & que 
nous n'en ayons point encore trouvé où ce Métal fût i 
l'état métallique mioéndifii foit par Ufittfiê , fois par 
VêUffimu 
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PLOMB. % SaturnUs Chymicorum. 
ESPÈCE I. 

/J Lomé vierge ou natif. A. L^^^aI." 

JPlumhùm nativum folidum vil in granulis. WM. 

min. 281. I & 2» 
■ n nudum vcl nadvum. Syft. nat.XII. 132» 

no. I . Muf. TefT. 62. nM . 
'"i nudum granulatum. Carth, min. 6^. 

M" Henckel, Cronftedt, Jufti, Wolterf* 
.dorfF&quelques-atttres^ nient Texifience 
de cette efpèce : elle eft admife par M^« 
Cartheufer , Wallerius & von-Linné. M, 
Lehmannn ofe la rejetter& la regarde feu- 
lement comme.douteufe : ce qu il y a de 
cert^n , c'eft qu'on n a point encore vu 
d'échantillons de cette elpèce ^ qui fufTent 
exempts de tout foupçon» 



ESPÈCE II. 

MJne de Plomb crise ( ^h -^lantz des 
ou GALENE. B. l AUcmands. • 

^Calcna yilf lumbago m$iàUka% Auâojr# 



Plumhum Brgtniofiilphmatomin€ralifiaum.QtofU 

■ ■ f utpkure & argtneo mîntraRfatum^ mi-' 

nérd t4£ulis m^jori^us vu minor^us 
vd granuUs micantt^ Wall. min. 2S2». 

■ miniraUfatum ^parfia^lij jcubicis tx alba 

(farulefcentihts » nitidif^ CarcK^ rniiu 

66. 
' ■ ectfichj^fcum , fpkndins » i^ffula4um. 

Wolt. mîn. 32. 
^'* " ■ -" min^raliféuum paniaUis aJfldê^ Syft» 

nat« XIL 1^3 •Q^« 5» 

Cette e%èce ^ la plus commwnç des mî* ' 
nés de plomb , eft minéralifée par le fou- 
frc & contîtttt prefi3[ue toujours ua peud'ar- 
^ent. Elk varie i»eaucoup i^aasiA plafonne, 
la grandeur et IWangement des cdbesi|uî 
ia compofent. EUe n edpas moSiafS inconP 
tante (iai3i«^<mpiMMkiir^<^ 
qu a 7^ livres de ploidb ^ ffàVRXÛ. li eft 
rare qu «Ile <x^i€mieaiiKid^ dfuneà crois 
' ofices d>tgeBt.: ior^^ii s y en crouve da- 
vantage y les Mkieiir« kii <ioâiie»t le non 

de Mine chargent blanche ( 3 • J. ) Henckel 

ïlît.tjue , dansfe Galène , îeplot«b fak les 
deux tiers^v les troisj^uarts ^^ quelefou- 
fre fait le* refte ; qu à Tegard de largent qui 
j^ 6 y jfiacoBtj» , iliijT eft /iB'uccîdcntdle* 
iMM, 9 À que fa quandi;^ varie depuis une 

drachflofi^jiiAeikmhp^ mmàvm^i 



f o^u'j^ un marc ic plus : qudquefois il n'y 
ea a qu Ml veôige & même point du tout. 

if B. X » Galcne ieffulaire ^n cvlbes rcStaxig\e9 9 
folltâires, dont les bords & les angles font* en* 
tiers, ( Ef.dc cri/i.jf» 342. P^ar. /•) àeRam*^ 
mdttcff^ tu Harcz. 

Unum hexAidrum cuhham* Syll. nat. XII. ijx. n°« !■ ûl^ 

^ B. 5. Autre , flônt les cubes font grouppés 
avec criftaux de roche & fpach calcaire prif- 
matique hexaèdre , à pyramides obtufes : de 
Saxe» 

* ^^ . 

^ B« j. Galène ujfulaim à grands cubes red^an-* 
gles , chargée d^ine petite criftallifatlon de 
l^atli cdcaire : de Fnyberg. 

Gâleim s^ffuils msjnfibus rmamt. W^W. min. oiSi» t« 
Galant cMi difiinBh majoriùui* Cârch. «min. ' 



^ Bu 4« GaUtHte^lain à ffmnds cuhes^ obli^ 

y^* J O Ce morceau , coloré à (a iî^^^iSçie » 
YÎefit de la Prlsicjpau^ de Naflau. 

1^ B. ^.Galénete^ftdatnàquatùqtfaceaes^oxi 
en cubes dont les huit angles fohdeslbnttron* 
quésfort avant: ( EJf. tiU crifi. Z'* J43« Var. S.) 
de Weyer. 

PUtmhwnyayftdHmmn 'n^-^'irtim. Syft. nat. XH. i3'x« 

' 1^ B. "6. Aatre4e même f orme, iurdaguaitz: 
dtFnyberg. - 

-> B» "Ty G0bem9^fiUw$ â^4 jbcéues^éeàm 



Description' 

variété précédente » niais dont les aQgles ÎqxA 
moins tronqués. ( EJf. dt ' crift. ibid. Fan 6. ] 
Elle eft avec mine de cuivre jaune , mine de 
fer fpathique , pyrites blanches arfénicales , & 
petits criftaux de fpatfi calcaire prifmatique': 
de MathufaUm , à Freyberg. 

^ B. 8. Galène teffulaire âi4fiicenes'fdan$la 
mine de fer fpathique écaiileufe , grife : aufli 
de Freyierg» 

Il B. p. Galène octaèdre en criftaux alumini- 
formes , la plupart tronqués aux fommets. 
iEf. de crifi.p. 344. Var. l & %.) Elle eft 
mêlée de blende brune luifante , de fpath 
vitreux cubique & de pyrites en crêtes de 
coq : du ComU de Darby , en Angleterre^ 

flumbum cryfiallmum c^aedrum ( eJ» dectudrmn ). 
Syft. nat. XII. 131. n^ 1. ^^ 

^ B. 10» Galène en criffoMxà 14 facettes ^ïot* 
mes par des oâaëdres dont les fix angles fo- 
lides font plus ou moms tronqués. ( E£\ ic 
^^\ft*P^ 344 • ^^r. 3.) Ces criftaux réful- 
tent de Taggrégation de plufieurs autres pe* 
tîts de même forme , lefqueis font entremê- 
lés de cubes de fpath vitreux : du Comté de 
Darby„ 

Flumhum cryfalHmtm i ^-edrum. Syft. nat XIL 1 3 1 • 



n • x« ^ 



|> B. II. Galène tejiilaire a 14 facettes , mêlée 
de pyrite fulphureufe , de mine de fer fpathio 
que grife & de criftaux de fpath lenticulaice ; 
de Sainte^Marie aux* Mines. 

^|>, Bi.ia. Galèm iffulairt â i^fawiîs^ûmo, 



ta btlftaUiration , de même que celle du (path 
vitreux qui Taccompagne , paraît avoir été 
troublée dans fa formation ; ce qui permet de 
diftinguer les petits criflaux élémentaires qui 
Concourent à formet les plus griands ï dHi 
tomte âc Dârby. 

3^ JB. 15. Galène upilaîre à 5ti5 facettes, ( Ejf. 
de criji. p. ^44. Var. 8. ) Elle eft chargée 
de mine d argent rouge grai^leufe , fur du 
^uart2en partie criftallifécdeFr^^'^^r^. 

Tlumhum cryfiallinum x 5 edrum* Syft. nat. XIL 131. 

ï) B. 14. Galène tejl^ulairè , ch^rgêb de pyrU 
tes lamelleafes en globules » de mine de fer 
fpathique & de criftaux defpâth lenticulaire: 
de la Principauté de Naflau. 

7) B. 1 5** Galène en petits ^uhesfolltairef 9 que 
Pon trouve à îa furfacô de là tetre , dans le 
Nivernois :lafuperficie de ces cubes plus ou 
moins altérée, eft comme recouverte d'une 
efpèce de cérufeou de mafficot natif qui con- 
tribue fans doute à la richelfe de cette mine. 

Elle rend , fuivanc les eflais de M. Sage , 77 livres 
de plomb par quintal» 

î> B. i(î. Galène â petits cuhes, {épaves les UM 
* des autres par des cloifons minces pyriteu-i 
fes , qui dans les endroits où les cubes ne 
font plus, en ont confervéla figure en creux. 
Quelques-uns de ces cubes adhèrent lî peu 
aux cellules pyriteufes qui les contiennent » 
. 4]u'ils y font mobiles , comme de mauvaifes 
dents ébranlées dans leurs alvéoles : de fr^yy. 






/ 



Câimm ttffuUt tmnarihifrmcankWM* mm* t ty. i» 
Hénckel parle d'ane mine femblâble à celte ^ue l'oa 
rîcnt de décrire , ( p, ^9. de fa Pyritologie«) Vûfye* 
l'Eflf. de Criftallogr. p. 3 1 u 

])^ B. ly. (^aléncâ grandes faciitis^lmùintesSc 
fpéculaires, fur laquelle eft une veine de blen- 
de grife , chargée d'une croûte pyriteufe 
mammelonnée : de Poullaoucn ^ en Mtk Bi4^ 
cagne» 

ùalena ar$k msjcrîtHs mkanSf nm difim&ifiptrâ 
iêffuUru ^all. min. x%x 3*. flumhum nuntrdifiUt^ , 
fubcominHum^ c^mleû-grifeum , Jflendens. Carrh* min. 

!fy B. |8» Galim à grandes facenes, luifiintat 
& chatoyantes, avec pyrite & blende grânu- 
leufe fuperficielle s de Pompcan , près de 
Ken nés» 

Jff B, 1^. Galène palmée, on d.hme$luiùititei$ 
& divergentes , qui , dans Tes caflures , (ont 
difpofées par faifceaux , fur une gangue de 
fpath vitreux blanc ; du Comté de Norihûm^ 
berland^ , 

^ B. 20. Deux autres morceaux de Gaitne 
palmée, du Comté de Darby. Ils ont pour gan- 
gue Tefpèce de fpath fufible jaunâtre ^ ap- 
pellée Catik par les Ânglois. 

l> B. 2i.Un morceau de la même Galène; 
dont la furface décompofée eft à l'état de mi^ 
. ne de plomb rougeâtre( 1^ GO chargée 4'o- 
< chre martiale. 

1^ B. 22. Galène a petites faunes , avec pyrite 
& terre martiale mêlée d^ochre de plomb ;' de 
la Cite de CoromanieU ^ 



t^uiarkWjLÏl. îniiu iSi. 4. GaUfM farticulis mwQrUfUS 
imMcads. Czîth. min. 66. 

1^ B, 25. Galène a grandes & à petites facettes % 
, luifantes > mêlée dé mine de piomb blanchç 
& dà ferre rriartiale : de Baygorru 

Une goutte d'acide nitreux mife fur ce morcela ea 
oégage une odcûr de foie de foufrè bien marquée. 

1^ B^ 2^. Galène à petite^ facettes, qui réflé* 
: chifient diveifes couleur^: de BefncaJidJ^f^ys 
i deTrévei* 

Ces Galènes colories font ôtiiMkâtùtùt très^ftiables; 
ce qui annonce un commencement de décompofîdoii» 

1^ B« â j*. Gdlihe colorie & potntttUe de petits 
trt^ui , ettfre d^ax liGeres de quartz^ avec une 
i terre argilleufe grife : de Weyer. 

An GMlenafHnBat4,^o\u min. 3i« 3 I 

|r B« 26. Gattnê colorée à grandes facettes» 
fur une vein^de mine de fer fpathique : de 
; Lorraine* 

1|^ B. 27e Galène gmnuleufe & en petits cubes 
épars dans une gangue bitumineafe : du 
Qotûté dt Dariy. 

Ct moiteaa s'égraine facilement à cauiè da bitume 
nnûaeux qui eft interpfofé dans la galène. Galena gra» 
nulittéh Woh» min. 31. &• 

^ fi. 2tfi. Galène en petits grains brillans : deux 
morceaux» fun riche en argent, dans du 

. quartz : de Saxe ; l'autre fans gangue. : à» 
Pomptaiu 

. Gédena fartieulis mnarihus mhansB V7all. min. i8i. ^, 

% Bf %$i^ Gallm firîiii mêlée de gafine à gran- 



des facettes » avec un peu de ç[uartz i de Frey^^ 
btrg. 

Galmafifimom IfsiL min. i8x. xô. Caîena radidtM» 
* ' Volt. min. Ji. 4. 

|) &• 30. Gàiénc Àatoyànuz gto% & à petittf 
grains , entremêlée de blende roUgé: de Pdm* 
pian. Les cubes ou feuilleta ^ui cômpofent 
cette galène , font ombre les uns fur les au- 
tres par la variété de leur poGtiûn $ en fort* 
ti|ue les mêmes cubes font tantôt obfcurs & 
tantôt brillans , fuivant rinclinaifon que l'on 

: donne au morceau^ 

Galena particuUs majoribut vel mmorihus obUqnl ref- 
fïendens^ Wall. miii. 181» 7 & S, Calenâ mcahtibm 

, farticulis divtrjhfitu. Syft. nat. XII. 1 33. n**. 3. y^ 

■ ' • 

]^ B. 31. Galène chatoyanu <Bc colorée t du 
pays de Trêves. 

Ç B. 32. GaUne chatoyante à petits grains; 
difperfée dans une gangue de fable quart- 
zeux blanc , qui en efl comme mouchetée : 

. de la mine de Meyners Hayen^ près de Colo- 

1^ B. 3 5. Galène chatoyante ^ couleur d'acier; 

: les lames qui la compofenc , quoique diver« 
fement inclinées , font difpofées par bandes 
longitudinales & parallèles , comme certain 
nés mines d'antimoine > d'où réfulte l'efpèce 
de chatoyement qu'on y remarque» 

1^ B. 34» Galène m^r/wà en ftalaâites : du 
Comté de Sommerfet. Elle eft rare. 

Ce ÙM des cylindres creux dans une partie de leur 
« loogueff^ & remplis dans Tauire par Une xw»# defkr 

IfTHU 



»È Mffif iiÀtjjÉ. 17*7 

*^\ toMie dfochre, d(te I la décotitpofititfn d'une 
pyrite martiale de inême htmé. FhmirnnferrofltMw 
TMo eJ. ^rgfmo mineralifatum. Crottft. «in. 189. 

^ ^' "^(f; ^'^'^'''^ eompaSe à Iarg<« fecettes 
avec biende mammÉlot»née , mirrc d'a»gent 
vitreufc «n filets capillaires & mine d'argeot 
noire entre deux lifières de fpath ^iftteux 

Gmhnti Plumii texture ttudyiet. Wall. min. 18 i.if. 

î> B. 3^. Galène à tris^petits grains , folidf & 
. compaû* comme l'acier : auflï de Freyberg^ 

■ ^ ?'^'^' G»té^ à petites faceues , dans 'du 
€l*at!&oif ili wppé., avec bois minéralifé fer- 
rugmeux, fur une gangue fablonnèufe : de 

, fiatirgarthen ,. dans la Lorraine Allemand». 

HctttlteJ êkK ^é «cj fortes èe mines de plomb , qui 
, fr trouymt pat Gonshs , font ttè's-raMS. Voyez foa /»- 

|) B- ^ ^, ^P/zîTéll^ tefulaire à 1 4 facéties , prêt 
qu etitierement incruftée de pyrite martiale 
iftammelôfliîée, avec quartz & aiica t de fny^ 
bcrg. ' 

î> B. 5J), Galène à ^aits points hrillans , dans 
une gangue de fpath vitreux, rempHe'd'ua 
pétrole noir liquide, qui fuinteen plufieur^ 
endroits du morceau ; du Comté de Darby. 

9 B. 40 JJem , avec pytites fuJphureufei en 
crêtes de coq. 

^ B. 41. Gaién^bs^Àm , dhargfc 4^ mèm\s 

!.. pynm^ en cri^sie ct>q /mais dMfifr^mment 

groupipées, fiU4^ fcékûwix leuçK f«ce6 ktc- 

M 



i^B Descuiption 

rates <]ui font plus épaifles vers l'un des bords, 
& vont en diminuant vers l'autre , comme la 
lame d'un couteau. 

Quelquefois ^eut de ces lames pyrlceafes A jofgnenc 
par leur partie la plus large ; le ooint de réunion eft 
alors plus élevë que les deux extrémités oppofées qui 
S^ éloignent en ligne courbe. 

^ B. 42. Un filon de Galène tejfnlalre » entje 
deux lifières de criftaux fpathiques ; d'un côré 
ce font des cubes de fpath vitreux de deux 
nuances diïFërentes ; de l'autre eft un fipath 
calcaire pyramidal hexaèdre , dont les lom- 
inets font tronqués de biais. Ce curieux mor- 
ceau vient, ainlî que les précédeos , du Comté 
dt Darby^ 

1) B. 4 j . 'GaUne à grands cubes ^ chargée d'une 
couche de fpath vitreux cubique 4 fur ce 
fpath eft une veine de pyrite lulphureufe , 
qui eft e11e*même recouverte par un fpath 
calcaire en petits criftaux prifmatiques hexa* 
«dres , terminés par des pyramides triangu- 
laires obtufes : de Planciu ^Us- Mines » en 
Franche - Comté. 

Ceft le'morceau qui a été cité dans PJEjf« de CufiaiL 
'afhis , p. apo. pour prouver la formation fucceûive 
t mines & delà pyrite dans le fein de la terre. 

1^ B. 44. Deux petits filons de Galène , dif- 
pofês par couches minces alternatives avec 
Te^èce de fpath fufible appellée^oïKA par fcs 
Anglois : du Comté de Darby. 

^ 8. 45*. Galène a pet Ues facettes ^ mêlée ^y te 
blende rouge 8£ mine de cuivre jaune : de 
Sannbaufen , près dç Heflè Rheinfels» 




Ç B* ^6. Gaténe i grandes faceeus , mêlétè df^ 
blende noire ^ de pyrite arlënicale & démine 
de cuivre jaune , dans du quartz : de Saxfiit 

i) B, 47. Oalêne t grande^ facettes > dont une 
partie décompofée pafTe à l'état de ; mi^t de 
plomb rougedtrt* ( ]^ G. ) Cette Gâléile eft 
chargée d'un côté -de criftaux de mint^^dc 
plomb veru & jaunâtre ( ï> E. ) mêlés dé fhlne 
de p^iomb noire granukufe (1) H. ) ; de l'autre 
elle a pour gangue un*grouppede criftaux de 
quartz, OÙ les cubeS de galène qui fe font dé- 
compofés ont laifle leur empreinte : qpelqugs- 
unes des cavités laKïees par ces cubes fon^ 
remplies de cérufe native (. ï^ L. ) & de çviP' 
lâux de plomb blanc , ( ]^ F.) parmi lefquels 

, un petit criftal tranfparent de mi/j^ de plomb 
rouge ( ]^ IC, ) fe fait auffi remarquer. Ce 
morceau rare & cuneux par la réunion 1de 
prefque toutes les efpècesae mine de plomb » 
vient dîHoffsgrundf près de Fribourg enBrif- 

1^ B. 48. Gatlne hépatique ou rougtdtre » par la 
décompoiition de faîuperficîe ,qui a paifê 
à ce nouvel état: elle eft chargée de cri^^z/jj: 
de plomb -blanc^ mêlés d'ochre de plomb : dé 
Langenheck y dans la Principauté de Naâàu» . 

1) B. 4p. Autre morceau de Galène qui pré* • 
fente les mêmes paflages , & qui cOntienrder 
plus de la mine de plomb verte. 

If B. yo. Galène hépatique 2iVQc mines de plomb 
blanche , verte & rougeâtre. Sa gangue., qui-, 
eft mammelonnée > paroit e:re une pierre 

" calaœinaire» 

Mij 
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^ B. ji. GéUm colàrit ^vcièXét de mîtie dt 

V c4}ivre vitreufe grife /dans du fpath calcaire : 
de Sainit^Mafie aux Mines* 

;|>:;B. y 2* Galène à peùt^ fatcttts JuifaHus ^ 

r riche en argent i éj^arfê dans une gangue de 

fpath içotnpaâe en petits cubes rfaorobéaux : 

V des. environs à^Hafiach^^nslà Principauté 
: de l^irfteniberg. s ^ ^ 

^ 'B. y^. Galène à grands cubéS» mêlée de 
' -mifie d argent grife foiide , Air une gangue 
'-^ùàrtzeure.avec fpath vitreux blanc : du 
-"Uan[. 

% B, 74. CaUne â grandes facettes , entremc- 
~ léedé irtinede. plomb rougeâtre informe , & 
de mine de plomb blâriche prifmatique , lef- 
^ quelles font incruftées de cérufe native : de 
] Çtroldfeck , en SUabe* 

Ladécbmpofîciàn de là galène eil très-fenfible fur. ce 
* morceau , qui eft iàns gangue. 
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MiKE DIPLOME f 5^^^ .^^^^^,j. j^^^ii^^. 

PUimhum compaSum. Sy ft, nat« XIL l J3« n^ 3* 
"' l ' fHmtralifaium conûnuum , albo-^aruUf' 

cens j pif^ns^ Cartb* . ^m in, 66, 
—— Jjulphure folo mineralifaiumXjtQX)&. min. 

'•^ fulphuiï & offenicô mintfàiifatu^ , wi- 
ntrd'pingtà^rpftriittailesâbiU. Wàll 
inifi. 28^. 
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n^ M iM in AUX, i6f 

^ Le Blcy-^fchweify ^t M. Lehmann^ 
» reffembb à la gauêne à petits crains ^ 
» mais il eft très-ferrugineux & fulfureuxi> 
( Formau des méup^ 3io.trad.fr.) Suivant 
WalJerîus, c*eft une mine de plomb fui- 
fureufe & arfénicâle^ quieft molle, pres- 
que malléable y grafle au tt>ucher ^ &. qui 
refTemble fouvent extérieurement à dy 
plomb vierge. M.Cronftedt remarque qu'oa 
donne communément le nom de BUy^ 
fchweifzvLx galènes folides comme Taciey 
& aux galènes à petits grains, pour les di^ 
tinguer des galènes cubiques ou teâulair 
jcs y que les Allemands ont particuliarer 
ment défignées par le nom de Bley-glant^ 
mais il penie que , fans avoir ^ard à \% 
figure extérieure de ces mines, on ne doit 
Uiffer le nom de Bley-fchweif qu'à 
celles qui contiennent feulement du 
plomb & cfu foufre , telles que la galène 
de Villach en Autriche. D autres foutien- 
nent au contraire que ItJSley-fchweifcûy 
de toutes les mines de plomb fulfureu- 
fç$ y celle qui contient le moins de foufre ; 
mais cela ne peut être vrai qu*en reftréî- 
gnant le nom de BUy^Jchweif aux njines 
de plomb qui font prefque malléables , 
qui entrent facilement en fufipn , mêii^e à 
la flamme dune bougie^ ôc qui ie laiiTent 

Miij 
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couper au couteau fans fe réduire en pou- 
dre : or de telles mines , fi elles exiftent,' 
doivent être regardées comme du pbmb 
vierge y puîfqu'elles ne différent que très- 
peu du plomb ordinaire. Je ne parlerai 
donc ici que des mines de plomb fulfureufes 
dont le grain fin, le tiffu plein, ferré & 
continu , femblent annoncer que leurs 
principes font autrement ou plus intime- 
ment combinés que ceux de la galène 
commune , dont le tiffu lamelleux ou 
feuilleté eft toujours compofé de particu- 
les diftindes; elles lui reffemblent d'ail- 
leurs affez par la couleur Ôc ne peuvent , 
non plus qu elle , fe laiffer couper ni s'é- 
tendre fous le marteau. 

'!> C. l^Mint dt plomb ffrlft ^folidt& compaBt^ 
à particules très- fines, qui forment un tout 
continu , lifle & luifant à fa Juperficie con>« 
Ine^une glace de miroir : du Hhni^ 

U eft parlé de ceue eipéce dans le C /»/< rtùf. i/« / 7 7 2 ' 
i»^. So'5* fous le non) de Galène /peculaire. Sa gangue 
cft quartzeufe : celle qui a été trouvée en Angleterre , 
dans le Comté de Darby, eft par veines minces dans 
une gangue de fpath. IM. n^»so7 tir so»* 

J) C« 2» Mine de plomh compaSt» d'un blanc 
bleuâtre : Ton ciiTu eft fin ^ f^rré » uni , mais 
ftf ié. Sa gangue eft un fpath vitreux , irré* 
gulier , mêlé d'un peu de bitume i du Comté 
de Darby. 

Elle ne contient point d'argent .& produit di livies 
de plomb par <[uinul« 



DE MlNlSlAUZ* 181 

ESPÈCE IV. 

MInE de Plomb f Strî^ - ertz ou Strtt-maïm 
STIBIÈE. D. { ^« Allemands. 

Plumbum ftibiatum feu minera tifatumfibrofo'firî^ 

tum. Syft. nat. XII. 1 53. n<^. y, 
' antimonîo & argentofulphurato mincrali^ 
faium. Cronft min, ipo. 
Miûe de plomb antimoniée. Monn^ Expof. des 

min. p. 106^ 

» Cette efpèce , dît M. Cronftedt , a 
D la couleur de la galène ordinaire , mais 
» fa texture eft fibreufe ou rayonnée corn-' 
» me les mines d'antimoine ». Cet Auteur 
a remarqué que dans cette mine le plomb 
empêche qu'on ne puiffe tirer avantage de 
lantimoine qui y eft contenu , & qu'a foa 
tour l'antimoine nuit beaucoup à l'extrac- 
tion de raçgent. 

^ D. I. &i{/^/2tf^i^iVe oumine de plomb grife 
rayonnée » mêlée d'antimoine & de blendti 
noire : de Hongrie. 

Aq ZnuumjïibùHMm* MuC Tc£ f 4. n^. 4} 
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ESPÈCE V. 

J rX ou JA UN ASTRE. E. \^^ j^^ Allei, 

Minera plumbi vindis^ Auôor, \ 

flumbum cry pallia hexacdro^prifmaticis , «m/î- 

^«^ truncatis^ viftns.S'j^^x^^X.JïXL 

". nitri J^atoji utrinqiu trun£aH* Syft^ naCw 

IX.' 184., n^ Jt 
■ arfenicomimralijatum y minera folîdâ vd 

' cry^Uifeud viridi. Wall. min. 285 • 
*^ fpatafum viride ^pltrumque prijhrâticum. 

Wolt. mîq. j2., 
» ' ' rnineraiifamm cryfiallîmitn , ctyfiallh 

oblongis ^ columnariha > hejfa^èritis ♦ 

mrinqufi okufis^JUuth virhdiiuSn Carcb» 

min. 
Mi/iera plumbi catciformis pûra^ prifmaûca è viridi 
fiavefcens. tîronft. mio. iSy, 2. t. 

Cette cfpèce, qui, fuivant lesefiais de 
M. Sage y n*eft point minéralifée par Far- 
fénic y ittais par VAcick marin , pratîeiït 
ordinairement d<d la décompofitîon d une 
Galène ou //i/;?^ ^e plomh futfureufe , flc il 
n eft pas. rare de ks trouver e^femble fur 
le même morceau, (ï>B.47. 48.4p. &c.) 
On rencontre auffi fort fouvent la Mine 
de plomb verte mêlée avec deThématite 
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noire. M. Sage a obtenu de cette mioe^ 
par la réduôion, 76. livres de plomb par 
quintal : ce plomb paffé à la coupelle ^ a 
donné f gros d'argent. A en juger par ces 
eflaîs , la mine de plomb verte feroit moins 
riche en pîomb , mais plus riche en argent 
que la mine de plomb blanche. On ignore 
encore quel peut être^dans cette mi|e le 
principe de la couleur verte , qui s'eclaÎN 
çit quelquefois par degrés jufqu à la cou- 
leur jaune. 

]^ E. I. Mine de planta verte en criftaux priC- 
matiques, hexaëdres, terminés par. des pyra- 
mides hexaèdres tronquées près 4e leur bafe 
( E£l de crijl. p. 34 J* Vau 4^ ) Les py- 
ramides de quelques-uns de ces criftaux », ne 
font point tronquées ( itid^ Var^ J. ) Ils ont 
pour bafe une mine de fer : de la. Croix ^ en 
Lorraine. 

ï} E. 2t Mine de plomb verte , en criftaux prtC- 
inatiques hexaèdres» tronqués aux deux bout$« 
( Ejf. de criJi.p.^^G. yar. 1 & a. ) Ils foht 
épars à* la luperficie & dans l'intérieur même 
d'une hématite noire, gfanuteufe : dte la Croix. 

• Minera fluméi viridis ojaca , cryfi^ lltfita. ^àll. inin. 

Ify £. ^ , Mine de phmb verte en fQÛt&cti&àux 
prirnoatiques , plus ou moins diaphanes & de 
toutes les nuaiKCs depuis le verd foncé )uf- 
qu'au ja||3è. Pluiieurs £bm terminéspar des 

. pyramides hexaèdres à plans triangulaires , 
comme le crilial de roishe ; il^.^eç.ouvreni; 



'it6 Description' 

en tout fens une Galène dêtompoftt , dont le^ 
cavités font remplies de crifiaux dt plomh 
blanc & de cirufc native , avec mine de plomb 
noire granuleufe fuperficielle : à^Hoffsgnmd\ 
près de Fribourg en Brifgaxr* 

. Minera flumhi vhrWs cryftdlljata felîueem» ^all • 
min. 18 ^. 4* Voyez un autre morceau peu différenc 
de celui-ci, ci-deffus, Efp. 11/ var. 47. 

1^ 1^ 4. Mine de pl9mh verte en végétation , ou 
en petits rameaux qui s'entrelacent 9 mêlés 
d'un peu de»plomb blanc : deT(9/maif, dans 
le Marcgraviat de Baden-dourlacb. 

Minera fîumbi vlridh Yam9fa.yff?i\. Q^>in. iSf. x... 

"fy E. 5*, Mine 4e plomb verte & jaune en végé- 
tation ou^en très-peritscriftauxqui fe rami- 
fient fur une mine de plomb noire cellulaire» 
qui n'eft autre chofe qu'une gaUne hépatique ^ 
prefqu'entierement décompofée : auili de 
Toitnau. 

Les fines ramifications du plomb jaune dans ce 
morceau , méritent d'être examinées à la loupe. 

^ E. 6. Mine de plomb verte foUde & crijlallifle 
mêlée d'un peu deplomb'blanc &^de cérufe 
native , fans matrice : du Hart^. 

Minera flumbi viridisfilida, Wall. min. 185.1. 

^ E. 7. Mine de plomb verte en aiguilles ex- 
trêmement fines » raflemblées enmammelons 
du plus beau verd. Ce morceau , qu'on pren- 
droit pour de la mouâe , eft cellulaire en def- 
fous & parfemé dans fes cavit^ de petits 
grains de plomb blanc & de plomb noie mê? 
léz d'oçhre : de Frihurg. 
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'Jb E* 8* Mine de plomb verte mammelonnie » da 
^ même endroit que laprécédente. Elle recou- 
vre en forme de moufle ou de ftalagmite un 
petic filon de gaUnt à grandes facettes , donc 
une partie décompofée eft à l'état de galine hé- 
patique ou rougedtre. Les cavités laiiTées par les 
parties de la galène qui ont été entièrement 
détruites y font tapiflees de crijiaux de plomb 
blanc. 

1^ E. p. Mine de plomb verte & jaunâtre , mê- 
lée de mine de plomb blanche & rougeâtre: 
l'une & l'autre incruflent la furface & les ca- 
vités d'une galène totalement décompofée , 
mais dont le tiflu lame lieux efl: encore indi- 
qué par des feuillets noirs « friables & ferru- 
gineux : de Fribourg^ 

' ï^ E. xo. Petit grouppe de criftaux de plomb 
Vf ri, dont la furface plus ou moins altérée « 
fait voir le paflàge de cette mine du verd au 
noir. Ce morceau» gui a pourbafê une veine 
de pyrite fulfureufe , vient de Tfchoppau^ 
i;n Saxe. 

]^ E. ii.MIne deplombmammelonnéçve/x«» 
jaunâtre & rougedtre : de Tottnau. 

1) £.12. Idem , fous la forme d'une croûte 
ou dépôt mince , compofé de trois couches » 
la fupérieure verte » celle du milieu rougedtre 
& l'inférieure yVi2^arr«« 

if E. 1 5 • Mine de plomb verte & jaunâtre » fort 
légère } la croûte Qu'elle forme eft lamelt; 
leufq , çeliuiûie & biable ; de Fribourg^ 



IP^ Be s cft îf t io« 

^ £«14. Mifu dt plomb vtrtt &}àunâirt » crM^ 
> taUifée eo petits prifines hexagones tranfpa- 
rcns* La plupart font tronqués aux deux ex- 
trémités : mais il y en a aufli pluGeurs qui font 
terminés par une pyramide nexaëdre entière 
ou tronquée près ae fa bafe. ( EJ[. it crifl^ p^ 
347. Far. j& ^.) Us font grouppés à la fur- 
face & dans les cavités d'une hématite noire ; 
ée^laCroix^ 

Voyez les variétés i & i. ci Jeflus^ 

"^ E. I y . Mint itplomh vtttt en prifmes hexa- 
gones, âdufeux à leur extrémité \ un petit 

grouppe fans matrice : du Harti^ 

1 • 

y £•!($• Mint de plomb fmilU*mortt^ mamme* 
ionnée , mêlée de mine de plomb blanche » 
fur une gangue terreufe blanche , très friable : 
de GtToidstd^ , en Suabe ; Deux morceaux 
variés. 
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InE de, Plomb ^ BUy-fpath ou fTeifbUr^ 
BLANCHE.^. |««*<ic* Allemands. 

appdlée par qae1(}aes-utTS t^m dg Flondf J^tuhique. - 

Mirura plutnbi JpataceavAfpatumplumbifcmm. 

Audor. Vogel. min. 1 66. 
Flumhumfpatofum album , Wolt. min. J2. 
■ frofffnniis fpatùfis. Syû. nat« XII. i j^j» 

' ■ Jpashi cubicu Mu£ TèflC tf4«.n?. /• 



formi atbâ ftu griftâ. WalL miff^ 

mîneralijatum fub^(Utipkanum , éilium^ 
Carth. min. 
Minera plumbi catciformis pura^ induraia » radiata 

vtl cryftaUifata. Gronft. tsàtu 

M. Cronftedt fait mention d^une Mine 
iU plomb blanche arsenicale ^ ( ^ M. ) maïs la 
vraie Mine de plomb blanche^ lorfqu elle 
cft purc^ ne contient point d'arfénic ; c'eft 
un plomb à Tétat de chaux minéralifH. par 
ildcide marin. Cette mine me pardît être, 
ainli que Feipècë précédente, une nouvelle 
combinaifon formée par la décomposition 
des Galènes ou mines ae piomb gnfes^ ( ^ B.) 
On lui a donuié improprement le nom dft 
Mine de plomb fpathique y car elle ne con- 
tient point de ^ath , quoiqu'elle en ait fou- 
vent l'apparence.C'eil cette apparence qui a 
ait croireà]^u(ieurs, (]VLt\àMinè<leplom& 
blanche étoît wn Ipath pénétré parle plomS 
Ik fîchefle, qui va de 80 à po livres de 
pïomb par quintal , fu/Ht pdur défal^ifer 
de cettwrreur. M* Sage a tiré de cette mi- 
ne , par la réduûion avec le flu^f noir , 84 
livrés^ de plomb > i^i y par la <;ôtapellè , c 
dbnné 2 gtt)S,' 4ei^ns d^âFgent. Elle con- 
tient , fuîvîint cet Awdémtcîen'j' près de 



ipe» /Dè«c tiîPttOîi: 

ao livres d acide marin par quintal. Voyez 

fes Elém. de miner, dociniép. Z34 & 2^6. 

ï) F. I. Mine de plomh blanche en Crijiaux ptif' 
mtitiques ^hexàëâres^ lamelleux ou ftriés , en-» 
tafies confufèment les uns fur les autres , avec 
un peu de chaux de plomb granuleufe dan<r 
I^^rs înterftices : de PouUaoutn , en baflê Bre- 

. tagne. Quelques-uns-de ces criftaux font ter- 
minés par des pyramides peu régulières & 
tronquées comme dans les criftaux de nitre. 
,< E[f. de cdft. p. 34<?. Var. 7,2,3.) 

Miaera flumbi alba cryjldlma. Car th. min. 

^ F. 2* Un grouppe des mêmes' cripaux de 
plomb hîahc ^ mêlés de cirufe native fur une 
Galène hépatique & noirâtre , prefqu'entîere- 
ment décompofée , à laquelle ces criftaux de . 
plomb blanc paroiiTent devoir leur origine* . 

3^ F. 5, Mine de plomb blanche cnflallifie ^ ea 
petites aiguilles brillantes, éparfes avec mine 

. île plomb verte & jaunâtre , fur une gangue , 
ferrugineufe : du Hartz. 

6 F. 4« Quelques aiguilies de mine de plomb ^ 
wblanckt^ détachées de leur gangiie i parmi lef«. 

quelles il s'en trouve une fîftuleufe dans toute . 

fe longueur : de Zellerfeld ^ vaiviQ de Gluki^^ 

rafè , au Hartz. 

Il 

Minem fUtmhi Ma ttêhulofd* Cartli, min* 

"fy F. y • Mine de plomb biancht » l^melkufe . & 
. defni-tran(parefice , fur une galène hépatique 
^ & ctUul^re: à^Huelgoat^ en baiTe Bretagne* 
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Miner tt fli^johl Ma fattihuf lamêUtfitJ^aenk' Càah» 
min. Minera flumhifisitâceafiJftlis.'WsiltDXTU iS4ii» 

^ F. 6. Mine dt plomb blanche » folid^ , in* 
forme & criftallifée, mêlée de mine de plomb 
rougeâcre & jaunâtre : de Tfchoppau, enSaze» 

Mhera pîftmèi Ma ^ figura Indeterminata. Canlumin. 

^ F* 7* Mine de plomb blanchi & rougtdin ; 
folide » mêlée de petits criftaux de roche très- 
diaphanes : du pays de Trêves* 

'fy F. 8. Mine de plomb Hanche rhomboldaU Se 
tranfparente : de baflTe Bretagne. 

ornera flutnbi ffatacea , rhfnhâialis ^ filUutmi 
Vail« min. i84« i & 5. 

1^ F. p« Mine de plomb blanche en aiguilles fir 
Des» qui font incruftées d^azur & dé verdde 
' cuivre veloutés : de Giuckf-rade , au Hartz. 

Voyez le Caçal. raif. de 1771* art. %%% Bc fuiv* 

« 

]^ F« 10. Mintdiphmb blanche en aiguilles 
longues prifmatiques » cannelées » couch&s 
parallèlement les unes aux autres fur une 
mine de plomb terreufe blanche: du £farr{[« 

On voit fur ce morceau le paflage ixL plomb blanc â 
la mine de plomb rongeâtre , par ralcëratîon qa'a 
Couvée la première de ces mines. • 

^ F. I T, Mine de plomb blanche & rougedtre 
mêlée avec galène hépatique , cérufe native 
& terre martiale : de Langenheck. 

|> F. 12. Idem , dan» les cavités d'une galène 

en partie décbmpofée , ayec mine de fec 

* brune due â la déçompofîtion 4'line pyrite 
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fttlfureafe ea crhts de coq i du Comté de 
Darhy. 

Voyet dfantres morceânx analogues â celui-ci , Fef , 
Efp, IX. vir* I À 1. & Soufre, Efp. ÎV. var. lo. 

]^ F. 1 3 • Mint dt plomb blanchi en criftaux po- 
lygones , tranfparens , qui ont I4 couleur & 

, récUt du diamant. Ils font grouppés à ta 
ftsrface & dans les cavités d'une gangue rer* 
reufe blanche & friable : de Giroldfeck, près 
de Lohr en Suabe. 

Cette gangue terreufe paroi t provenir d*un Spath en 
eretes de coq à demi décompofé, comme oo en peut ju- 
ger par les petites lames pofôes de champ , qtiî ftflent 
en quelques endroits du morceau* 

|i F, 14, Mine de plomb blanche en aiguilles 
courte^, prifroatic^ues ^ traofparentes & €a« 
pillaires. Elles acompagnent une galcne mê- 
lée de mine de plonib rougeâtre fuperficielle 
& de mine dei plomb terreufe : du ilaèusù 
endroit que le marceau précédent. 

i^ F, I C. Mine de plomb blanche , de la va- 
riété dire mine de plomb cornée^ ( Voyez ci- 
après ^ J. ) 

ESPÈCE VIL 
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Minerû phimbi fpathaceà ^flriata , vitrea ruèep-^ 
cms^YdXmAt. Boot» min. :st. p. io5« 

Minerû 
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HiHtra plumbi àtra^purpuna. Bucqi lâtrod» à 
l'étude du Regoe minén 2» p» 177* 

Cette liiîne n*eft > à proprement parler ^ 
^u*uné variété de Tei^èce précédente ^ 
puilqu'elle n'en diffère que par ùl couleuiî 
tougeâtf e plus ou moins foncée. Auflî leà 
trouve-tmn fouvent réunies fuir le même 
niorceâu y comme on l'a pu remarquer cî- 
âeflusatix articles^ F* 6. 7. 10. ii.&LCi 
L'affinité de ces deux fortes de mines eft 
encore prouvée par Texpériènce fiiivànte* 
M. Sage a obtenu d une diffolution dd 
^ Plomb corné , abandonnée à elle-mêmô 
Tefpace d'une année , une mine de plonib 
Artificielle , dont une partie étoit Crlftâl^ 
îîfée en longues aiguilles , blanches ^ prij^ 
manques > tandis que l'autre adhéroit êii 
petits mammelons rouge âtres aux parois dit 
Vafe où avoit été mife cette diffolution^ 

)> G. t. Minedtplomhrottpâirt^tûcti^dAït 
' prifthatiqUés, donc la furface eft gtanuleufe Se 
couleur d'ochre x de FouUaouen ^ en BaSté*, 
' Brecagoeè 

Ijf Gé 2» Mine de plômb ràugedtre/otiJé i méUé 
de tnine de plomb blanche & jaune àVéc uii péil 
de galêoe tiépatiqùe : de Langenhieké 

1^ G* $• Mine de plàmb rafneufl\ ôUétl^étlfâ 
prifmes hexagones 1 verdâtres & gf ifàûMi k , 
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Textérieur, rougeltres dans leur fraâure, le{^ 

3uels ont comme végété les uos furies autres: 
e PoullaomrK 

ff G, 4. Mini de plomb rougeâtre en prifnies 
hexagones , qui paroIflTenc Jàme}Ieux & 
fifiés dans leurs caiTures comme la mine 
d'antimoiùe ; la furface de cei prifmes eft 
noirâtre : plufieurs même d'entr'ej^ paflenc à 
l'état de mint de plomb noire { "fy H)6c d'au- 
frôs y font déjà parvenus : quelques partêlleil 
de gaiéne brillent parmi ces derniers. 

|> (j. ^/ Mine de Plomb rougeâtre mammelon* 
liée , mêlée d'un peu de mine de plomb vertb » 
av^c pyrite ic galène eâ décompofition : de 
Bafie^Bretagnë. 
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Mihera plumbî rdgra. Âuâon 

Piumbum rrùneraUfàtum cryjlalUnum , cryfialli% 

irregularibus nieris. Carth. min. 
• ■ nigrum cryfiallijatum. Valm. de fi oBl* 

min. 2. p. JOj*. 
Mine de 'pXotch ftoirê Criftatliréd. Sége ^ ÊUm. 

dtfâin.doc.p.2^^. 

Cette eipèce eu. produite par l'altérai 
lâon tjRt iùivieBt à «elle «qui précède . Le 
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fôufre y en fe combinant avec etle fous 
forme de vapeurs, en noircît d'abord la 
fliperficie ; mais à mefure qu il pénètre dans 
Tintérieur des criftayx qui la çompofent, 
une partie du plomb minéralifèe de npu-. 
veau y reparoît fous la forme de Galène ^ 
mêlé avec la mine de plomb rougeâtre 
qui n'a point fubi d'altération. Suivant les 
eflais de M. Sage , la mine de plomb noire 
eft moins riche en plomb que la blanche ^ 
puifqu'eile n'a rendu par quintal que 7:^ 
livres de plomb , qui , dans le$ morceaux 
dont ce Chymifté a fait Teflai , ne conte- 
noit point d'argent. Elém. de min.pt. a j3# 

^ H. I • Deux morceaux de mine de plomb noire 
en criftaux prifmatiqj^es hexagones & fouvenc 
cylindriques, dont ladécompofîtion eftplos 
ou moins avancée. ( Eff. de Crift. p. 3S1. 
Efp. yi.) L'intérieur de quelques-uns de ces 
criftaux eft encore à l'état de mïnt de plomb 
rougeâtre ; d'autres coatiennenc de plus de la 
galène en petites lames luifaotes ; plufîeurs 
ont totalement pafle à l'état de galène , fans 
perdre lieur fbrjuc priûnatiques d'autres en- 
fin font un peu fiftuleux & comme faupou- 
drés d'une galène m. mine 4f piomb giife 
très^atténuée : de Px>uiUouen. 

^ H. 9. MiM de plomb ncire criftallifée tn 
prifmcs plus déliés , s^i; qui préfe&tent les 
oiemes variétés dans leuj: ùUu » que ceux d^ 
J'arûcle précédent» 

Ni) 
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v1^ Vt. 5» Mine d€ plomb noire en criftauxfijifi* 
ieux^ ou en prifmes totalement décompofés» 
dont il ne redeplus que la carcafle à l'état 
d'une galène très*atténuée, La mine de plomb 

* rougedtre, qui oecupoit Fintérieur decespriC- 
mes, a pareillement pafle à I état de galène 

, & s'eft dépofée fous la forme d'une incrufta* 

; tion granuleufe , fur un grouppe de criftaux 
<ie quartz , qui fervoit de gangue à la mine 
primitive dont celle-ci eft le réfuttatt 

ï^ H. 4* Mine Je plomb noire prifmatique & ea 
flalaâites, mêlée de Galène à. grandes fa-^ 
mettes , avec pyrite & quartz : du même en« 
droit que les précédentes. 

La galène à grandes Ëicettes que contient ce liiorceati 
tR d'une origine plus ancienne que la mine de plonib 
noire dont elle eu chargée. 
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Plumbum pellucidum^ hyalinum^ raJiU ^ effervej^ 

cens. Syû* nat. XII. i^^.n9. lo» 

^ Cette efpèce n'eft encore, à proprement 
parler , qu^une variété de Izmine de plomb 
tltlnche. ( ^ F. ) Lorfqu elle eft pure & 
tranfparente, elle imite affez la couleur 
de la mine d'argent cornée^ ( 3 C.) mais 
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Il s'èntencontreauflî qui eft opaque & d un 
gns deperles. En général cette mine fltii| 
efFervefcence avec les acides , & elle eft ft 
tendre , qu'on peut la rayer facilement avec: 
la pointe d un couteau. 

T^ J. !• Petits criftauxfolltaîres de Ml/ie JSr 
plomb comit tranfpannu. Ce font des prîC^ 
mes hexaèdres plus ou moins comprimés & 
dont les Bords font en bifeau : iEjf. de crîfli 
/^ 33/, Vau a. ) des mines dé la Ctoix^. , 

I) J. z. Criftaux folitaires de mine de plomB 
cornée opaque & d'un gris luifant » dont la. 
forme eft un prifme hexaëdre comprimé , ter^ 
miné par deux pyramides ttlèdres obtufes%. 
iEjj;.decnft.ibid.Far^l.) 

|>^ J. 5« Autres «.grouppésavec galène & miner 
de plomb granuleufe noire »..uir une gai)gu0: 
ferrugineufe : de la Croix. 

^ J. 4* Mint dcplomb cornée , en criftanx po-^ 
lygones , irréguliers «tranfparens & fort écla*: 
tans, fur une galène teffulâire en partie dé-^ 
compofée : de la Croix^ 

'^ J. ^. Mine de plomb cornée ^tranîp^rente 
criftallifée ; elle forme un petit grouppe fan 
9Aatrice:du Dïiché de ^inemberg^ 
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M Tire DE Plomb i ^ , ,, . ... 
minera plumbi. Lénmàiln. DifTerh Pctrop. 

Ptumhum hcxàtdrum > rftomUuHi , fûlvUm. Syft. 

nàt. XÎI. 154. li*. 8é 
Mine de plomb rouge criftàllifée ïc tfânfpa- 

reme. Sugt^ EUm. dt mifh dbc^. ^ji» 

Gettè èfpècè eft ttttôïe tmc de telles ; 
't[\xi j fûîvânt M. Sage , foïit ttiméralifées 
par X acide marin. M. Lehmàiin , d*apfès 
le* èffâis 1^11 *ft a fliitt , la tîôit colorée 
par ie ftî- àc dit ^^uMié ne cDhtietit par 
quintal que jo livres de plomb qui mê- 
ôre eft dépôiinm ffâtgéttt. Elle dft fort 
rare ; oh en â trouvé autrefois , fftàis ^n 
petite quantité, dans les mihes de Tfchop- 
pau en Saxe : c'eô à M. Lehmann que 
ion doit la connoîflTance de celle qui a 
été découverte depuis p€u en Sibérie. 

|> IL T. Criftaux folitaires àt Mint de plomb 
rouge ^ en prifmes courts , tétraèdres , rhom- 
boïdaux , dont les e'sctrêmités font tronquées 
obliquement. {EJf.de crifl. p. jij. Efp. PlL} 
jCes criftaux ofic dans leur traâure la cou- 
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le»r du ciorfirô 4u Japon ; on tes trouve fu» 
Dpç ^aogne q^a^ca^ule ^^i|$ les envkonç 4^ 
Catheriwbourg en Sibérie. 

Voyw le Coiah M M D^w/i» , tm. j. ^ 4«^- f ""• 

'déliés , tranfparens & d'un rougç plus foncé ; Voyez le 
Céttsl. ra^f. ae 177Z iC". pt4^ 
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* 

\âîifz DM Plomb r^^W^f Jg'^^;^ 

J: Kl ou QÇHM Pf Pf'^Mfi, Ai. \ des AUcm- 

Minera jdumbi calciformis pura^ pulvtruUnta. 

Cronft. min, \i$* ^v^*. 
Terra cakarta , urujlk nadvâ intinà mixta^ 

Crooft* mip. |7- 
PimbumMmjkt afhrgicmm. Quth» «îo* ^'^•^ 

I ■ amorphum pctrâ varia vcfHium gM lapis 

plumhifir, Wolt, mÎB. j;2, 

P/i^/wfo' mis^tfM gaknicA miWiUifiua , /«f#^#i in^ 
finfihiliur immixia» cûUn aiho vel ru^ 

brfa^m^ W^. imo. aSTj _ 



»• 



■— /0/eo - albida. Syft. na^ IX. 20^. 



C'eft 



une c^aax de piomb plus ou moîn» 
t)ure, qyi ibjivcnt doit fon origine à U 
décompofition 4^$ gaiênçs ou mines de 

Niv 
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plomb fulfureufes^Qn en diftingu6 de trois 
couleurs ) la blanche ^ la jaune ^ la rouge % 
nuflî les défigne-t-on d'ordinaire par le nom 
des chaux de plomb artificielles où lesmê*» 
îïiçs couleurs fe rencontrent. Ainfi la blan- 
che eft nommée Çérufe native , la jaune 
M({[l^ot natifs & la rouge Minium natif, 
Ces terres rendent quelquefois , fuivânt 
M, ï-içhmann , jufqu'à j o liv. de plomb par 
quintal. M. Gellert dit qu'on trouve à 
Selinginskoy en Sibérie , une mine dq 
cette efpèce , qui eft de couleur jaunâtre 
ôEqui contient , outre le plomb , de Tor, 
dç largent & de Tantimoine, ( Çhym^ mc^. . 
idlurg. tom^ h p* Ji^ ) 

\ L* !• CV/xf/ê /3tf/iVtf ou mine de plomb ter* 
reufe blanche , fur une galène en dlcompo** 
iitioD. 

TttfA phifnèarîa alhti. W^itl. m?n. 187. x. Il s'en 
trouve dans les morceaux décrics ci*deflus, ECp.!!. vâr« 
47. P(jp.Y« var, 3^ & 6, Efp. VL var. x. lo. &c 

\^ Ii« is. JVT^^^^ ^^^f^ou mine de plomb ter<» 
wvfe Jaune, fuperficiçUe. (^<>y«î^ B. 1 jO 

7frr/i fltml^ria^cîtrpM. V7alh min. iS/, i* 

1|^ Ij, |, ilfmi/x/;^ /stf^if OU mine de plomb teft 
l-evifé rouge , dont la couleur tire fur celle du 
ç^r^nin^ ^an$ 4u quartz : de J^ngenbuk^ 

J^ 1^1 4« Mi^e de pJomb ieruufe rouge ^ k\nl\^, 
' tçç Q« p^r ÇQUçhes ; 4u Comté ^< -P^r^y, 
Tl^T^i flf*nik0m rtàra. V^ min. 187, }^ 



DE MiNÏRAUX. 201' 

T^ L« 5* Mine de plomb terréufe jaune , due à la 
décompofition d'une mine de plomb vertç 
mammelonnée , dont il refte encore quelques 
veftiges , fur une mine de fer noire & vi-^ 
treufe femblable à des fcories : de la Croix,, ^ 

^ la. 6. Scories obtenues lors de la révivifica« 
tlon de la litarge en plomb* Le plomb ré-* 
vivifié s^eft criftallifé dans les cavités de ces 
fcories en lames prifmatiques , minces « hexa*^ 
gones ou trapézoïdales. 

ESPÈCE XIL 

Tl^/y£ DE Plomb terhevse arsénj-^ 

jyi. CALE. M, 

Minera plumbi calciformis arfenico mixta. Cronft, 
min. i85« a. it a« 

M. Cronftedt cite deux mines de plomb 
blanches dç cette çfpèce , qu il dit n'avoir 
pu réduire au feu de lampe d'Émailleur , 
comme les autres mines de plomb blaii-^ 
ches : il en a conclu qu'elles étoient com^- 
binées avec une chaux d*arfénlc ; mais plu^ 
fieurs Minéralogîftes nient Texiftence de 
cette elpèçe ^ qui eft au moins fort dp!** 

teyfe. 



<n n ^ <t-tt-<tHfiCBf iii ) i tf ii ,M jj(it^i» 

MERCURE. ? Mercunus Chymiomtm, 

ESPÈCE L 

TkjfERctrue r/««a/(>^«»-f<«'i*<'-C«- 

JVl ou COVLJST. A. ^ ^'M''«'J^«^ *=**!• 
Hydrargyrum lutinm. WaiU «J0< 2f j>* 
• audum nMiyum, WoJt. miA> 25. 

"■' vlrgineumjiu nudumfiuidttm, Syft. nat* 

XIL iij. n", I. 
Merctuius audiu Jluidus. Carth. min. 62, 

■ nativus v'trginais, Crojift. min, 217. 
parus natirus. Botn, min. 2. p.'S^. 

$ A. X. .MmcwvMit/dnr dégage deûgeogiw. 
.& k1 qu'on ]« trouve dans tes cayttéE des 
mines d'idria dans ie Frioul. Il ne diSsis eu 
rien du mercure tiré du cinabre par h taoyem 
du feu. 

MeTtMTiuijâlUifiutfurifu Caith. min. Hydr'arg^um 



$ A. 2. Mercurtviergeea petits glob\ÛKépan 



r 



, ïlans uiie gàtoguetorreuTo i méUe de dai^rej 
du Duché de Dmx^Ponts. 

Ce morcçaa a ëté cafTé en deox pour Ëiire voir le 
metttire tMi*il recelé dans fon întéticur. Mercwm ter^ 
rh injpefftn. Cartli. min. Mmurim ttm imrmxtus. 
Botn* ifliti* 

^ A. 5* Mifcun vierg€ en très^petits grains 
dans du fchifte noirâtre : du Ducné de Diux- 
Ponts. 

MereufiHS lafidihm infperjus» Carth. min. Hydrargy* 
rumntitivamktfieUimfM%tûm.Jllf2\\. min. 119. 3. 

$ A; 4,. Mercure vierge en globules de la plus 
grande fineilè» ^ui paroiflent fuinter dAine 

fangue quartzeule blanche , mêlée d'un peu 
e cinabre: de Bohême. 

1^ A. y. Mercure coulant . avec mine de mer^ 
cure en criftaux tranfparens > couleur de rvtf 
\m , fur du quartz mêlé de mercure en cina- 
\ytt : de Moerfchfeld , dans le Palacinau 

Voyez deux autres moiceaiiz pca difiërens , ci-après 
£(p. IL var. i & i. 

$ A« ^. Un morceau fingolier \ qu'on croit 
être un amalgame naturel du mercure avec Par» 
^;7/.Cétamalgame,qui eftduri& d'un blanc 
léclatatit , adhère à une m/nt de nurcwe €n ci" 
nain , patfemée dans fon intérieur 4t quel- 
ques ^iobules de met^atre cmiam. 

Ce iborceau iskt paraît êtM te que les AHemands 
«ppeilenc mme'éeMtmirefMk ( Deré^Mmà-fii^eMnsL ) 
il vient d'Allemagne , jnaison ignore de quelle mine -il 
aiérétiré. M. Ctt^nftedttiitdansfaMinéraJo^e (^.117) 
m qQV)oaqtftfqHffoî8m]io^dMf htttiaeâeSaUbefg 
91 en Sue^e, «ki iaeititfe ama%inié aiec^ ^arge&c 
w vierge'»* 
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1^ A. 7* Mercun tùulant , purifié : des In^ 
orientales. 

U eft contenu (Jans un &uit du grunâ AcmcU rampMnt % 

dont on a ôcé la chair & bouché L'ouveicore avec de U 

cire après y avoir introduit le mefcure. La dureté 8l le 

. tiàu terré de cette coque la rendent très propre â ccc 

ufage auquel eUe eft employée par les Indiens. . 

ESPÈCE IL 
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INE DE Mercure cristallisée. B.. 

Minera mcrcuni indurata , cryJlalUfata. Cronft. 

min. 21 8. B, b* ^« 

Hydrargymm cryflaliinum feu cryjlallifatum cu^ 

hicum^ Syft. »at. Xll. iip. n®. a. 

Cinabre tranfparent» d'Une couteur rouge» feoi- 

blable à celle Ju rubis iSage » EUm%. 
de min. doc. p. iSu 

Cette efpèce de Cinabre ou de Mercure 
mînéralîfé par le foufre , n'eft connue que 
depuis peu^ M M. Crônftedt & Linné lui 
attribuent la forme cubique y du moins à 
celui qui vient de Mufckel-^Landsèerg ddXis 
le Duché de Deux^Ponts.Pour moi je n ai 
point reconnu cette forme dans les mor- 
ceaux que Je pofféde ^ ni dans aucun de 
ceux que j*ai vus , quivenoient,il eft vrai^ 
de Moèrfckfeld , dans le Palatinat*. 
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'% B. ï.Mint dcMercnn en petits criftâux tranf« 
parens , d'un beau rouge de rubis, formés par 
deux pyramides triangulaires tronquées, join« 
tes ba(e à bafe ou féparée? par un prifme in- 
termédiaire très-court. (£^ie cri^»/?. 323. 
Far. I &2*) Ces criftaux , mêlés de Mcrcurt 
coulant , ont pour gangue une pierre quart-* 

. 2eufe blanche ^ veinée de cinabre opaque & 
d'un rouge foncé : de MoirfchftlÀ. 

^ B. 2. Un morceau de la même efpèce 8c 
du même endroit que le précédent. Il en dif<* 
fere feulement en ce que le Mercure criflalliji 
Si le Mzrcuh coulant , font entremêlés de pé* 
' trole folide ou âfphalté éri grumeaux , d'uii 
noir luifant , entre deux lifîeres d'une gangue 
quartzeufe mêlée de cinabre impur* 

Ceft peut-être â un moreeau de cette elpèce qu*îl 
faut rapporter le Cinahrt noir dont parle M* Cronftedc 
dans fa Minéralogie ( IhU. $•■ 1 1 8. ) 

1^ B. 9. Mine de Mercure tncnii^MX informes : 
de Hongrie. Foye^ l'efpèce fuivante $ C. i • 

ESPÈCE IIL 

MIke de Mercure Ç « ' . . 
EN Cinabre. C \ M-2«««*«' des Allcm. 

Cinnabarunativa. Dale, pharm. p.jy. 
Minium purum. Worm, Muf. p. 12.6. 
Mercurius fulphure mineralifatus. Cronft. mîn. 

21 8, B. 

-H—? — mintralifatus ^ jlriatus ^ ruher ^ ftriis long 
gitudinaUbus , fpUrhUntibus. Carth. 

fXXÎEU 
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ifydraqfyffêmffi^Aure mimu^lifoêum , minêrd rti^ 

krâ. W^dil. min. 220. 
' ruhmm » purum , twSormm* Voit, mîn, 

26. 

■ ■- ' mîneralifaium , pyriticofum , fibrofum. 

Syft.nat. XIL iip. n^ g. 

CTeft la mine de Mercure la plus com- 
mune ; elle varie beaucoup dans fa forme ; 
fa couleur eft d un rouge plus ou moins 
foncé : lorfqùe cette mine eft pure , elle 
contient , fuivant Wallerius, un feptième 
de foufre & iix parties ou même plus de 
mercure. Henckel dit qu elle eft çompo- 
pofée de i, 5 & même | de mercure , & 
de ir 9 1 ou 1 de foufre» 

3^ C* 1» Miru de Mercure en Cinabre^ cellu* 
latire & laoïeileufe, ou en criftaux très-confu5« 
d'un rouge vif, fur du quartz carié blanc ^ 
parfemé de petites marcafEtes : de Hongrie* 
Ce cinabre a l'apparence de la mine d argent 
r^uge & contient un peu d'or ; ce qui lui a 
fait auflî donner le nom de mine d*or rouge. 
(OB.io.) 

Mmara meuufii indftrat/t ^ ^$Ms mituritus v$l Im- 
meUoJâ. Cronft. miiu xi8. 6. b. 3. Hydrargyrum mim^ 
fàlifMHm lawfellatum. 5oopoli , de hydrar« Idrenf^Veûec. 

^ C. 2. Mine de Mercure en dnabre folide,' 
d'un rouge pourpre » dans une gangue l»'gil« 
te9fe : du ÙoMâ dç Otm^^Poms.. 
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5? C. 5. Mine de Mercure en cinabre , entremê- 
lée d'un grand nombre de très- petites marcaf* 
fites dodécaèdres : de Seahtterg, dans le Palar 

tinat. 

Telle étoic la mine du MéoiJot près de Sàiot-L& ea 

Baflc-Normandie, 

^ C. 4, Mine de Mercure en cînahe » foUde 8c 
criftallifèe > dans du fpath féléniceux criftal*- 
lifée en tables » donc une partie eft colorée 
par le cinabre. 

Ce morceau vient d'une mine du Palatîtiat , pris de 
Moërfi:h{eld , qui eft a£lueilemenc iaondéew Voyez le 
Cacal. raif. de 1771. n*. 73^ de fuiv. 

3g C. y. Deux morceaux de lai même variété » 
Tun defquels contient du mercure en petits 
criftaux tranfparens , couleur de rubis« 

^ C. 6* Mine de mercure en cinabre , folide & 
très-compaâe , d'un rouge brun , maoïme- 
lonnée à la furface & fans gangm : à^Almadea 
en Ëfpagne» 

Cinnabarh ampi^n ex ruèrâ ni^s* "^alL min* i&o. 
3. Cinnabm^isfilida ohfcurl rubra, Bom» min« i« p* 9i« 

^ G 7. Mine de mercure tn cbhtire, ftriée» 

d'un rouge brun , dans une gangue féléniteufe 
& ferrugineuff : AtWt^lJfiein dans te Palatinat. 

Csnnabarh ftriatafigur A incertÀ.'W^lU min. lio» U 

^ C. 8. Ftenrs de ÊÊetcuH^ <m Cinabre ^n 
poullière d'un rouge vif, flrié & velouté, 
cselé de cinabre d'itn irouge jaunftire "^ , dans 
itae gangue argilleuifè c de Woljiuifi. 

^*) Lacpttleor de çed^taiet tSt en partir dit à la 
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aoS Description 

terre martiale dont il efl mêlé. Ceft le Cinnoiam eôn^ 
fàBa r colore crod putalUtum ^feuflavù-rtêhente* V^alù 
min* xio. 4. 

^ C. p« Mine Je mtrcuH tri cinabre ^ d^un brun 
foncé , comme certaines hématites ; ce ciria- 
bre efl difpofé par veines dans une gangud 
quartzeufe , à laquelle il communique fa cou« 

. leur t de Moirfchfcld^ 

Cirmaharis comfABa , coloto Jpadtceà. W2XI. mîd« iio* f « 

^ C* 10. Quartz cellulaire & grenu, coloré 
en rouge brun par le Cinabre qu'il contient \ 

auelques-unes de fes cavités font remplies 
*âfphalt€ : auflî de Moerfckfeld. 

îJydtafgyrum ruhurh fetra vefihum^Wolu min* 

§ €• îi* Cinabre dans dé Targille blanche; 
de la Caroline 1 à Mufchet^landsberg^ dans le 
Palatinat. 

Minera mertarialh , vel Hydroriyrun^ dnwrfhurHteffÂ 
varia veftitum* ^o\u min» 

^ C. 12. Autre petit morceau peu différent i 
de ÎFolfstein^ 
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ESPÈCE IV^ 

» 

% Jf ÎNB DE Mer cure C KmrCmnôi^er àd 
jyjL ARSENICALE. D. l ^«^^ois. 

ïfydrargyrum glandulofum^ feti minetatifatuai 
arferxicalt folidum^ Syft, nat» XII. zaOé 

Hydfafgyrum 
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Hyifârgvrum rubrùm arftmcalc. Syft. nac» IX* 

Mtrcuiius miruralifatus . continuus » rubcr ^fpUn^ 
dtns. Carth. oiin» 63. 

Le Cinabre du Japon pafle pour arfé-^ 
nîcal ; mais ce fait n'eft point encore biett 
conftaté* 



M 
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Ike de Mercure grise. E. 

Mcrcurius cupro fulphurato mintralifatus. Cronil* 

min. 2ip. 
Hydrargyrum pttrofum crcpUans. Syft, nat XII. 

I20. n^ y. Mul. TeflT. yo. 
Mine de Mercure cuîvreufe , bu Çînabre uni 

avec le cuivffe. Monn. Expof. des Min. p. / / j. 
Mine de Mercure en criftaux gns.Bucq. Introd. 

tom. 2. p. 148» ^ 

M. Cronftedt dit que cette mine , qui 
fe trouve à Mufchel-landfberg , eft d'un 
gris noirâtre , vîtreufe dans fa fradure & 
fragile , qu'elle décrépite beaucoup dans 
le feu y & fait croire par fon réfidu qu elle 
contient du cuivre. M, Monnet regarde 
Texpérîence rapportée par M. Cronftedt 
pour prouver i'exiftence du cuivre dans cet- 
te mine conrnie peu décilîve. M. Bucquet 

Q 



*^ y fu& ceue. mâie ^ £un. gris rtmnâtrt^ 
& qu'dWe forme des cnfiawt femhhbUf 
à ceux Je la mine cFargmt gr-lfe. J'en 
foflède une pareilte, qui m*a été donnée 
pour Mine d& Mercure grife i maiï c'eft 
une vraie nûne d'^ent gv£^ y qui vient 
•de Hongrie, &dontlaganguep»(»tfeifr 
lement contenir un peu de cinabre. Voyez 
h deicripcion %ui en ft été &tce cirâle&a 
3 F, u 
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ANTIMOIÉE, i SlWikm Plinii. 

ÈSfÈCè i 



■^ '• \ ' 



Ahiîhàihmm jtâiîyitià , léii (epilui Aniîmomi 

nativus.Qtox^. mîo , 23*3*. qjv^ab. 
apt. Ilolmenf, ly^^S. pag? ^j;>* 
Walï. mîn. 2-^7^. 

^ ' * ' " ' ' ' nuiant règuUnnth. 6àf tH; nîîtt. i^V 

S^îttfn naàfàth , feu iSri/^i»# ar^itàcôta^uâi. 

• Syft.nat,XIl. 12^. n^, !• 

M.' Cronftedt foutietit Texiftence (k 

/lé^tt^ £Aniunoiût natifs découvert cp 
1 748 y Dar M. Antoine Sc^vab,^' dansr ^ 
mifte de Sahlberg en Suède. Ce fégiite 
natif a f foivarit^ ces Auteurs ^ la couleur 
de Tar^i^V^ ^ reffeml?làncë' avec la ;5)f- 

nu blanche affinicdlé^^ Iji quelqfllçfois /ait 
prendre pour ^dle. Il offre d^^s Jfa eailure 
des facettesr biiÙantçi^^^Ôc aflbz laîge^; on 
jà reconnu qi/jil »role k propriété' de' s'a- 
malgamer aîfément avec le mercure^ prj>- 
priété que n a point le régule d ançimoinei 
^ItificieK- ... I 
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ESPÈCE IL 

f ■ ■ • 

JVl CRISTALLISEE. B. ^ ^^x des Allemands. 

' Antimonium fulphun mineralifatum , cnfiallifa^ 

tum.yXfaXh min. :24i.Cronft. min. 234. d. 
/idbium cryfiallînum feu cryfiallîfatum. Syft. nat. 
' XII. 123. ^^ 2. 

Cette efpèce, de même que la fuîvante,' 
eft minéralifée par le foufre ; elle eft auffi, 
comme elle, d'une couleur grife tirant fur 
ie bleuâtre i mais elle en diffère en ce que 
les aiguilles (ou prifmes) qui la compofent, 
au lieu d'êrrç réunies en maffe folide & 
'continue , font diftînâes les unes des au- 
tres. Ceis aiguilles , ordinairement fort dé- 
liées, font taffemblées par faifceaux dans 
'les cafvîtés de la mine ou pierre qui leur 
-fert de gangue ; fouvent elles s'élèvent en 
divergeant de divers points de la furftce : 
► qiiand elles fe touchent réciproquement 
^'dans toute leur longueur, elles ne différent 
^ point alors de là mine d'Antimoine grife 
-ordinake ,-dont celle-ci neft quune va- 



^$ JP. u Mintd^AntîmoimcriJlalliJtt^tU prif- 
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mes minces , oblotigs , hexaèdres , compri- 
. :inés & ftriés fuivant Jcur longueur . terminé! 
. ^ I un des bouts par une pyramide tétraèdre j 
!^obtufe (Eff'',^:Çn/l.p.^26.Efp. i.} Us ad- 
hérent par TautVe à une mine d Antimointgrifê 
ordinaire^ donc la gangue quarrzeufe eftmê- 
'^ lée de blende & d'un fpath félénireux blanc 
& jaunâtre en petits cubes rhombéaux ; de 
rifle de Corfe. , . 

Minera Anùmonii n'yflallijata, WalU min. 241. 

r 

è B. 2: Un petit morceau de la même variété 
& du même eodroir «curieux ea^e que les 
crîjlaux (t Antimoine fôAt lncrufl:és? d'une efflo- 
refcence jaunâtre, due à la décompofiiioa 
d^une partie de ces criftaux, 

é.B. ^.Mincd^ Antimoine c/ijialli/ée en aiguilles 

prifmatiques , luifantes, delà plus grande fi- 

• neflè, difperfées en tout fens , dans une 

gangue terreufe ; d^ Hongrie. 

> . ' ... ' 

$ B» /^^ Autres aiguilies d* Antimoine y fines & 
luifantes , difpolées par faifceaux étoiles , 

; dan$ les cavitas d'un quartz gr^nu & criftal* 
lifé.; deHongrie» 

è B. j. Petit morceau finguller , qui m^a été 

donné pour mine de CoBalt» mais qui me 

. paroît être une mine {C Antimoine grife en 

partiiB décompofée & paflant à l'état de mine 

d* Antimoine en plûmes rouges. ( i E. ) H con* 

fifte en quelques faifceaux d'aiguilles minces, 

" prifmatiques, ftriées , qui réfléchiflent toutes 

' les couleurs <ie l'arc-en-ciel , {ixt{ une mine 

.'defçrfpaihique grife : de Saxe. - 

Oiij ' 



\% B. 7^ Régule ifjénelmoine martial dont la 
furface eft comme tricottée ou parfepiée; de 
dendrités en feuQles de fpuçer^» <jui fe drc^- 
fea| en diftërens fens« 




iè&li de cuivre ramifié décric ci-défliis p^rmi les sçà^ts 
de cuivre, E(p. II. var. 7. 




EJSIPÈCEIII- 

IL 

* " Oti STRIÉE, C. ' f jte^idçs M. 




proprii jSh aiêum Jibris majùrtèut 
Ul minùribiàs. Crotift. min* 2ké!. 
a* Dé 

aUp'gfyiiim » JpUntkns^ radtaium 
vcl Jirîatum. WoU. min. 27. 

miru;ralifytum ftriatum» fif'i}^ gf^t. 
fio^athii , nhî^is^^ cràffmjculis. 

CartV. min. 
Sûbittm firbiùm ik}x miniralifatttf^ 0rofum 
plun^qiÇolffr^f^. Sylt. nat. XII; I25« n • 5» 



•«<««IP««>«Pi««*MW«p«H^ 



* , t .,; 



ment par la tonne , h gto^iUj^ la l^ngy^ft 



DE Minier aux;. ±if: 

êE h, fofiâbii des aiguHkis ou des lames quK 
la compofëtité On lui trouve qjuidq^uefdis^ 
Fappstrencei de la galène à pentes facettes eu 
de la mine d* argent blanche y mafs on la^ 
diilîngue de la première par fa couleut plus 
foncée^ & de la (èconde par fon coiip d cell: 
bleuâtre. 

tG.t. MiM JPJntimàint griji à ftries p*at- 
kles » dans tine gangue quartzeufe blanches; 
da nOe de Gorfoi. 

Mîneri Ahtmdint jirtdiâ , jf^riti fdrâttelis. ^IL 
ihin. &3^. U 

i C.2« Autre, où' parmi Içs lames ou ftrfes^ 
parallèles SI s^én trouve dé convergentes & 
^ui fe croifent en dilGÉrens fens.Ce morceau^ 
d'un gris plus foncé t}aé lé ptécédeot, eûr 
tàtï^ gangue & vient de Saxe». 

AÛders ^nHmmuftrtata^JlrinJfftrJls kurdimm vêi 
decugamihuu^aXX. min. 13 8, 1. 



lièred i. lan plupart ^t^ j^ftiii£teâ , dans une 
gangue quartzeufe mêlée de fî>ath felémteii?^ 
tHbmbéal z^de riffe de Côi^fe». 

Annmwmm mineraÙfattàm jrus mcrdi^iinà tBffofith^ 
CsLtûï- min. 

JS^ C^r'^^ J^o^jt^^timoîhc grifc , en aiguilles 
Qony eroences di^ofées par ^iiceaux y^ dà)n^< 
du. fpam GOUEipaar blaaç^t. de. ^xe* 






atS Descripti om 

è C, y. Mine (tAntimoirH geife à ftriês éCoil^e$; 
mêlées de mangatialfe dans du fpath coin- 
paâe blanc : d'une mine fituée à trois lieq^ss 
de Brcitentach, en Thuringe. 

( On trouve dans cette minière des morceaux où 
Vj^ntimoint domine 3 dans d'autres c'eft la Manganmjè ; 
dans d'autres enfin , ces deux fubftances font tellement 
mêlées & confondues qu'il efl difficile de les diflinguec 
Tune de l'autre ). Stibiumfibris concentrich fadiantihus* 
Muf, TefT. 51. ri^, S.Mineré AntimonnftriiUa^ftrus 
fttlUtis^WsiW. min. 138. ^.Antimi^umnttherdiflinm^ 
ftrHs ex centro T/iÀiantibHS. Car th. min». . 

;^ C* (^. Galint (TAmimoim , ou mine d'Anti- 
moine d'un gris bleuâtre, feuilletée comme 
la galène s dans du quartz : du Marquifat de 

Bareith. 

• . . • * 

Ses flries aflez apparentes fuififent pour la faire di(^ 
tinguer des galènes ou mines de plomb grifes. Gâtent^ 
Stibii , feu minera AntiffionHfirtatê^ firiis infyuMnmu^ 
las coruretis. Wall, mizu i^S* 4 

i C. 7. Mine d? Antimoine fott'de & compacte ^ 
d'un gris brun » fans matrice ; de Hongrie* 
Elle paroît à la loupe compofée d'aiguilles 

. extrêmement fines Se très -ferrées les unes 
contre les autres, quoiqu'elles fuiyentdiflfé* 
rentes direâions. 

Antimonium fiilfhure mnerdlfoinm tmnerA diffùrtm 
foUdâ , livido-fitjca* WalL min. 140, Minera Anwnonu 
fûlida^WoU.m'm. 

^ C. S. Mine {T Antimoine griJeJpéculgireyCOtn'» 
pofée de hmes minces aflez larges & de plu- 
lieurs pouces de longueur : de Tofcane. Ces 
lames font tantôt parallèles & tantôt diver- 
gentes , aÛez lifles pour réfléchir les objets 
comme une glace de miroir. 



DE Minéraux. aiTj 

C'eftla fmrie i^AntmoiHe fiéculakè dite an Tirou , 
dont parle M. Sage dans (es Élémens dé Minéralogie, 
( TMt ies Mat* au mot Antimoine } : plufieurs des la- 
mes qui compofenc ce morceau ont éprouvé de l'alté* 
ration en divers points de leurfurFace, & même inté- 
rieurement ; les parties décompofées (ont rougçs ou 
jaunâtres. Voyez ce qui en c& dit ci-aprés , Eip. IV- 
var* I & 1. 

i C, p. Mine d'Antimoine grife ordinaire , dans 
du quartz mêlé de blende rougeâtre » & d'un 
fpath féléoiteux rhombéal : de llfle de Corfe. 




ESPÈCE IV. 

MIkE D^AkTIMOIKB^ Koth-ffUs '^as - ertx. 
KOVGE. D. \ ^«* Allemands. 

Minera Antimonu rubra. 

Mine d'Antimoine rouge, dite du Pérou. Sage 

EUm. de Min. doc. Table des mat. au mot An* 

êimoine. 

. M* Sage eft le premier Auteur de Miné- 
ralogie qui nous ait fait connoître cette 
efpèce qu'il regarde comme un foufre doré 
natif d'antimoine. En eflfet cette mine, or- 
dinairement granuleufe & dun rouge 
brun , comme certaines mines de cinabre , 
a la même couleur & les mêmes propriéf 
tés que le ibufre doré d'antimoine qu'on 
obtient en iublimant enfemble du feî am- 
moniac &de rantimoine, (Sage iiidJ) Je 



penfe qu'elle provient de là décoilipofî* 

don des mines et Antimoine grifes {t^.C. ) 
dans les interftices. defqueUes on la ren- 
contre. Elle paroît être imnéfalîfêe par 
une efbèee àafoie defoufre volatil qui iré- 
fulte de la combînaifon du fbufre contenu 
danis ces mmes avec Fatkali vdlatil pro^ 
émt foit parla décompofition des pyrites, 
ibit parcelle même des mines d'Antîmoîhe 
grifes qui paflent à ce nouvel état. 

^ D, l^Mineddndmoincrougfgranubufey fur 
une mim^(PATUim^pgrifeJpiculdr€^ en lon- 
gues aiguilles à demi décoaipofées. Ouura 
i'endiiit granuleux d'uiv ro^ge pourpre qui 
çpnftitufi cette efpèce , elle eft encore recou- 
verte en quelques endroits par une effloref: 
cence jaune» qui n'eft autfe chofe qu'ans 
Soufre ptif laîflë par la rtine 4<compofée,: 
Tout lè mofceatr répattdttneodeuirde foiifre 
£ pénétrante qu'on ne peut le toucher f^s 
que cette odeur fe communique aux doigts.. 
Û ^^rient» miifi qàele nmrce^m déc^ 
C ;f^ C^8^>d^ nuMs dé tùfçoM^ U aoa du» 

IiC9 p^rtdçs rpt^jcs de cette mine ayant ëcé prifes 
four (hi tinî^e ^tnttotii donifé Kea â des Etocaneeurs 
ctefalfiScfiqueloiiesmococaiu^ ci^ y JjlDmànt dli 1^- 

• ê» at^uittes mercurieUn d$k JPérmm^ 

^ D. 2. Deux, petits éclbntiltons de Ta n^me^^ 
efpèce , où fe foufre extéijeat s'eft dépof<? 
ibus-Ia fotiôede très-pctîts'eriftaujt ofèaëare^» 



1^ p. 5* Mine ^Armmoinê rouget uAUq de py^- 

rite cuivreufe tenant Qr , d^ni du qu^ttz : om 
Hongne. 

On troyve en Hongrie de l'Antimoine mêle avec à^ 
Pbr , mais fanscombinailbn intime , pttif<|a?«n ta peut 
réparer ce dernier métal par 1q fimplç b?^« 

'^ D. 4* Mine ^Antimoine rouge ^ mêlée de 
^ 'fiiine d'Antimeine g{ri& folide i^ criftallifée : 
de l'Ifle de Coi ffi. 

On voit clairement par ce morceau , q«e la min| 
4'Aiuimoiap roq^e doit fon origine i la 4iBCQippofitioi| 
de la mine d'Ai^^mioine gtife. 



^« 



«« 
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ESPÈCE V^ 

tfineM Ameimêmu plumofiu ÂXLâ^v. 

eum\ lajf^inpar^ fihns capillarUu^ 
àparaiis. ^^11 . mîn . 23 p • 
Jiiïphure & atfcnicp mineralifa$»fn^ 
mirum. Wâll» min. 242* 

mineraUfatum ftnaium ^ftni^ altos 

velobfcuTjt^ rubtis^y nieidts» friabi^ 
libus y fubtUlffimis. Caxtfa» miiiw 



V ^ 



it^ù D E s C H I f T I ON 

Siitium mintrdIifaiuM » fibrofum » ruhrum. . SyfV» / 

fiât. XII, I a4. n^. 4.. 
Sùiiff) vel ocÀT-tf y?/^ii germinans rubra». Sy^^ nat. 

XII. 15)4. n^ 13. 
' Thrcs Amimonii feu minera Antimonii mbnu 
Vogeh min» 490» 

Cette efpèce y qui ^ fuivant la remarque 
de M. Lehmaiin , fe trouve ordinairement 
placée à la furface de h mine d'Antimoine 
grifey n'eft , à proprement parler, qu une 
variété de la précédente & eft , comme 
elle y le produit d une mine d'Antimoine 
grîfe décompofée. Là couleur rouge que 
prend quelquefois le foufre, lorfqull eft 
combiné avec Tarfénic , a fait croire à la 
plupart des Minéralogiftes que cette ef- 
pèce étoit minéralifée par le foufre & Tan- 
lënic enfemble; mais les tracer de décom- 
pôfîtîon qui accompagnent prefque tour. 
jours cette mine en plûmes , nô permettent 
pas de douter qu*elle n*ait le mêmé^pfîn- 
cîpe minéralifant que la mine d'Antimoine 
rou^ ^ranuleufc ( ci-defTus é D. ) Quoique. 
la couleur rouge foncée tirant furie pour- 
pre lui foit plus ordinaire que toute autre, 
on obferve néanmoins que la mine en plu- 
nus qui réfulte de la décompofition des 
nfines d^ Antimoine gnfis tenant argent , fe 
montre fous la forme de filets courts , élaA 
tiques y très-minces y de couleur grife ou 
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bleuâtre. Voyez ce qui en a été dît fous le 
nom de rnine d' argent en plumes (ct-defTus 
3K.) 

^ E, T. Mine i Antimoint en plumes , od en 
petites hcMippes foyeufes d'un rouge pour- 
pre , lefquelles fe ramifient en façon de den« 
drites fur du quartz , où Ion diftinguc eo- 
cx>re quelques parcelles de mine d'Antimoine 
grife non décompofée: de la FUilU Effc- 
ranct (U Dieu , à Freybcrg, 

16 £. 2. Un morceau des plus curieux» en ce 
qu'il préfente à coté l'un de Fautre deux 
faifceaux d'aiguilles d'Antimoine ,yby</^5 & 
au plus htau rotigt dans l'un , grifes & cripai^ 
li/ccs dans l'autre. Ces aiguilles font implaxH 
tçe3 à la furface & dans les interftices d'un 
grouppe de criftaux quartzeux blancs: de 
Braunfdorff^ en Saxe. 

^ £.3. Deux échantillons de mine JPAntïmoint 
en plumes grifes & bleues y fur du quartz crîC- 
tallifé, mêlé de mine d'Antimoine grife fo- 
(ide tenant argent : de Stolierg. 

Cette variété ne diffère en rien de la mine è^Ar^rtt 
9n flumes , ( Voyez kstnines de ce mécal , Efp. X. var. 
2. ) Ceux qui lui donnen: ce nom , ont égard a Par- 
eem qu'on obtient de la mine d'Antimoine grife, avec 
b^HelIe cette mine en -flumiî fe ccncontrt. 
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ESPÈCE i. 

2- , \ f Gedlèzener* 

t«C CR,.TJ.USà «AT.F. A. \^U 

ZirtcMi nuium naiivum.'Botù. mîrtr. 2. p. /8« 
An Zincu/A crîjiàUinum feu criflalBfàiumi Muf. 

Teffi y2.n*. r.Syft. nat.XIL f28.n^ f? 
An Minera Zincicalci/armispura^ induraia^ dftt* 

Jka,4 Cronft.min. 228. i ? 

M. de Bomare dît avoir rencontré dans 
les nïines de zinc à Goflard, & diaiij celles 
de calamine du Duché de ïLimbôurg»du 
» Zinc vierge en petits filets plîans, d'une 
3^ couleur grifatre & s'enflammant facile- 
* nient . • . leiquef étoit envirotimé d*une 
?> terre jaunâtre, ôehracée, ferrugineuie». 
]Vïais il n eft pas bien décidé que cette;ef- 
pèce foit la même que celle dont parle M. 
Linné en termes aflfez obfcurs > en y joi- 
gnant pour lynonime une mine de :^hc en 
chaux pure d un gris blanchâtre , qui a l'ap- 
parence extérieure du plomb fpathique ou 
du verre de zinc artînciel. Celle-ci qui , 
félon M, Croiflftedt, fe trouve dans les 
piînes d'Angleterre 6c du Comté de Na- 
mur parmi d'autres calamines , n eft peu- 



Isi calamine iianckc: crijmîiféif décrite ci» 
«pès^l, J> K tel. QMoqt^'JI âi ibk Ftf- 

probléiiiatifaie;. 



EspèCE ir. 

Minera linei vel pfeudth-gaUna. Aoâl»«^ 
Zincum mincralifatum » compaSum /ubfquammo • 

fum. Syft. nat. XIL laj;.. n*^. a,. 
iii j I 1 n i canum galend ïnumxtum.Sy{i. natJ X# 

■ mm fUlphaTe^ac fcrro vdplumho mintraii^ 

fatum , colort ohfiun>\ pameuRs mi* 
cartàin s ^zW.mxn. 0^7, 

■ firrofùlpkuratomimraUfatum^ Gronfl:# 

mim :225). 
Mine d&. sdoÊ mînéralifèe^ Monn.Expof. des min. 

Mine de zinc dure. Bucq.introd. 2.p. i^^* 

M* Cronfiedt ^ qui regardé les Blendes 
ordinaires commun ^^ine à l'étiat de chaux 
mindralifi avec le joufre purrintérmedt du 
f^y a.&itune e^eaeparticidîeredecelle 
dont il s^agit^ comme' \à> feule dans la- 
quelle le zinc ûxt à l'état métaiRque y quoi-; 



ÏÏS^ Description : 

?u également minéralifi avec le foufre par 
intermède du fer; mais elle ne difËsre des 
autres Blendes que par foa coup d'œil ex- 
térieur. Elle imite par fon tiffu la galène 
ou mine de plomb grife y ce qui lui a fidt 
donner le nom dtfaujfe galène: néanmoins 
les feuillets qui la compofent ne font ni 
fi dîitinâs^ ni fi brillans que ceux de la 
galène ; d^ailleurs la couleur métallique 
grife-bleuâtre de cette mine de Zinc n eft 
point auffi claire que celle de la galène ^ 
ni auffi obfcure que celle des mines de fer 
de la Suede« 



Tj^ B« I. Mine de Zinc J?tm blanc bleuâtre en. 

Eetltes écailles , moins diftinâes & moins 
r niantes que celles de la, galène à petites far- 
cettes qui Taccompagne. Elle a pour gangue 
une pierre grife » mêlée d*ocnre jaunâtre 
qui paroîc être un Zinc à l'état de chaux ou 
de calamine : de Rattwick en Dalécarlie. 

Minera Zinci Mefcem "jel cœruUfiens. "Wâl]* mîm 
%^7» I & !• Hoc refert argemum Mum canefienseum 
^^nâ ^ ochraflava, Lin« Syft. nat. XU. i x f • n^. i. 
M. Brandc, qni a examiné cette efpèceen 1734, ^^t 
qu'on n'en a trouvé que très-pea. Voyezyi Dijfertitthm 
fur let Demi-Métaux dans les M/moires de l^Acadéndê 
d*UpJkl, tûm. IF* an. zfs^. ' 

^ B, 2. Mine de Zinc livide^ ou de couleur de 
fer^ .mêlée d'un peu de pyrite cuî vreufè , & 

^ fans gangue : de la mine de Blocks^ près de 
Bowalsdakl^ dsins la Paroiffe deXunaea Da« 
léçarlie. - Mtneri 



Dt MlNéRAÛXt kif 

Minera Zinà livida Csafârreo volore. Wall. mîn. X47» 
t* ZinCHm SwâhH feu Zmcun^ mineralifatutH c»mf*c» 
9um , Mom$ 4ll4dis , mtiduUs. Syft. hac, XH. 1 1 ç * n". 3» 
Cette ▼ariété a été découverte en 1758 par M. Svab , 
Cônfeiliet des mines de Suède. Le morceau que je 
poiTede eft folîde & compad^e , parfemé de petits points 
luifans : ii rend par le frottement une odeur àtfoiâ de 

pmpe très'feûûble ^ comme la plupart des autres £/tf»r 
dei% 

11^ B, 3 . Mint de Zincfolide & lamclUufe , d'utt 

S ris bleuâtre , fans matrice , maïs chargée 
'un peu d'ochre jaune: de /^r/i^^/g' en Nor- 
vège, 

Zincum firmâ metalVuÂ fuifhféfatum. Cronft, mîn; 
^19. î. Zhcnm l0meU0j0 imkicatHm metallifum* Mu^ 
Tefllç4,o*. X. 

te 

^ B, A. Mine de Zinc fbiiie & lametUufe^ d'un* 
gris brun, mêlée de pyrite cuivreufe; d'£/K^i 
• dansia Principauté de Naflau, 

MmfratÀncifkfia.WsLXl min. 147. 4, Cette variété 
diffère trés-peti, même -pat la couleur , des BUndgt 
brunes ordinaires , dont il fera parlé ci-apris Elp, lU. 




ESPÈCE lïl, 

\^ IKB DE ZlHC ÊC AI LIEUSE t 
jyjL OU CRISTALLISÉE. C. J ^^f^"^ J« 

connue fous le nom de Blende. C ^^'^"^*"*'*' 
PfmdQ-^aUna vel fterili nigrum. Auâof 
Zincum calciformc cumferrofulpkuramm. Croaftà 
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Zincum fulfhurt , arftnîco & fcrro mneralifa^ 
tum y mhura fquammulis vel teffutU 
micantt^ ohfcurd aut ruhd aut pulvc-^ 
rem rubicundum cxhibtnu. WâlL min. 

mincralifatum fquammofnm nigricans, 

aut mbcfccns^ niuns. Carth.min. 61. 

Upîdcum > lamcUofum , gaUnamJzmU" 

lans i colore nîgncanufufco aut rubtf* 

ctntc. Wolt. min. 27. 

fierliam ftmitcffcllatum atrum. Syft* 

nat.XIL ï2d. !!••(?• 

micaceum fubtcjfutatum mgrum. Syft. 

nat. IX. 178.11^. 2. 

micaccnm rubicundum tritura rufd* 

Syft. nat. IX. 178* no, 3, Syft^ naç, 

XII. 127. n^ 8. 
CaUna lîncina. Valm. de Boni. mîn. a» p. yp- 
Mine de 2Înc vitreufe ou Blende d^ zinc. Monn. 

^ Expof. des mîn. p. izo^ 
Mine de zinc à facettes luifantes, & comme vî- 
treule» Bucq. introd. p. /j i« 

Cette efpèce ne diffère prefque en rîert 
Se la précédente : leZinc s y trouve pa- 
reillementà Vétat métallique & non à Vétai 
de chaux ycommt l'avoît avancé M. Cronf- 
tedt : fuîvant lui , ce 2Linc eft minéralifé 
pvec le foufre par P intermède du frr : maîîs 

M. Sagç a reconnu par des expériences 
multipliées , que dans la Biende-y le Zinc 
^tok minéralifé avec le foufre par Vinter-^ 

pi$d$ d^ la urn absorbante ^ laquelle met 
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ce dernier dans Tétat de foie de foufre. 
En effet ^ Fodeur de et foie defoufre terreux 
eu fenfible dans la plupart des Blendes^ 
lorfqu'on les pulvénfe ou qu'on y verfe 
un acide quelconque. Il réfulte des effais 
de ce Ghymifte que la Blende contient par 
quintal 40 livres de zinc, 24 livres de fou- 
fre, 20 de cobalt, 6 de fer & lo déterre 
abforbante ; mais la proportion du jfer & du 
cobalt varie dans cette mine , ce qui caufe 
la différence des couleurs qu'on y remar- 
que : plus cette couleur efl brune , plus la 
Blende contient de fer. La propriété phot 
phorique qu ont certaines Blendes jaunes 
ou d'un brun rouge, vient peut-être de ce 
que le foie de foufre qui les mînéralife 
s'y rencontre en plus grande abondance 
que dans les autres ; auffi le frottement le 
plus léger fuffit-il pour en dégager Fodeur 
particulière à cette combinaifon faline; 
( Fvye^fur cette mine de Zinc la Dijjertû^ 
tion de M^ Funck , inférée dans les Mém^ 
de V Académie Royale des Sciences deSuède^ 
Tom* VL an. i y 44 . ) 

^ C. I* BUnde criftallifec , itmi-tranjpartntt & 
d'uo rouge jaunâtre , avec un fpath perlé 
rhombotdal: de S aime* Marie aux-Mines 

La forme des criflaux dé Blende qui coinporent ce 
petit gcouppe eA p^ téguUçrc : on peut eependjoit m 
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recoonoîcte des cubes dont les angles & les bords font 
tronqués. (EJf. de Crift. f.332.) 

^ C. 2. Bltndt criftalUfée d'un rouge jaunâtre 
ou de couleur de corne » fur du quartz en 
partie criftallifé : de Wtytr^ pays de RunckeK 

C'efl la variété nommée par les Allemands Horn- 
Bt^NOE* Tfeudo ' gdlmti rtAem fiavâ ^ fiml^éUuàda. 
"Wall, min* ^ 5 c. 4* 

^ C« 5. BUhde lamtlUufc opaque^ d'un rouge 
jaunâtre & changeant , mêlée de pyrite blan- 
che arfénicale, avec un peu de quartz : de 
Saxe» Elle eft un peu phoiphorique. 

Tfeudo'gaîenaruhensyjlava, opaca, V7all. min. ijo. 3. 

^ C, 4. Blende Jaune phofphorique entremêlée 
de galène, dans une gangue de fpath vitreux 
irrégulier : de Scharffenberg en Mifnie. 

Cette Blende a la propriété de paroitre luraineufe , 
lorfqu'on la gratte dans un lieu obfcur avec la pointe 
d'un couteau ; elle rend en même tenis une odeur très* 
fenfîble de foie de foufre décompoféw La Blende rouge 
de Scharffenberg efl encore plus phofphorique que la 
jaune , car la pointe d^ine plume ou d*un cure-dent 
fiiâic poVir produire en elle ce phénomène curieux. 

*2t C. y. Blende en petits crijlaux rouges & tranf^ 
parens comme des grenats. Leur forme peu 
régulière paroît tenir du cube & de Todaë- 
ilre : ils font grouppés fur du quartz & parfe- 
més d'autres petits criflaux de fpach lenticu- 
laire : du Hartz. 

Ffiudo'géiliriH rtihensy ruhn* ^all. min. 150, %, 

%^ C. 6. Autre de la même variété , maïs en 
criftaux beaucoup plus petits , fur du quartz : 
rie Sainte-Maru aujç-AUnes. 
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^ C. 7. BUndc crifialHJce opaque , d'uni rouge 
brun , fur du quartz parfemé de marcaflices 
très-fines : de Rammelsierg, au Hartz. 

^ C, 8. BUndc brune & colorée gorge de pi- 
geon , criftallifée en cubes aont les angles 
font tronqués. Elle eft mêlée avec un petit 
filon de galène , dans du quartz : du Comté 
de Northumberland. 

Tfiudo-ge^ena ânfior , ctnereo-nigra , tejfuïarts* WalU' 
min. 149. X. 

'^ G. p. Blende criftallifée ronge , opaque , & 
d'un gris foncé : du Comté de StafiFord. Elle a 
pour gangue l'efpèce de fpath fufible appellée 
Cank par les Anglois. 

Cette Blende a éprouvé de l'altération à fa fiiperficie, 
qui paroft être à t'état de Cahnaine. ffei^do-gdena th^ 
éms, oifiUri cinerea* WaiUmin* i^o. i. 

'^ C. 10. Blende lamelleufe rouge » mêlée de 
mine d'argent grife & de fpath perlé blanc : 
de Sainte-Marie aux»Mines. 

'^ C. II. Blende écailleufe dun brun rouge , par- 
femée de petites p)/ rites martiales : de Fahlun^ 

Pfiudo'g/tlena molUer o^fiura^Jquammulh tenuioribuz» 
\^all.mio. 14^. I. 

"^ C. 12. Autre, à particules plus grandes qui 
affedent la forme cubique ; elle eft auifi mêléa 
de pyrites martiales , & vient de Sahlberg. 

'^C. 13. Blende rougedtre en pentes écailles i 
mêlée de mine d'antimoine grife dans du 
quartz, avec fpath féléniteux rhombéal : dft 
lljle de Corfe, . . 

P iîj 
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An Zineum ftihiatum feu miner difatum fiérdfutH^ 
Syft. nat. XII. iid. n<^. 4 ? 

^ C. 14. BlenJe hune en criftaux oâaëdres , 
aluminiformes.grouppés avec mine de plomb 
teflfulaire en cubes dont les angles font tron- 
Gués, mine d arfénic blanche rhomboïdale» 
tpath calcaire prifmatique & fpath félénlteux 
en tables : de Mariembtrg en Saxe* 

Ziacum fterilum ^ oâaedro-cryfiaUi/ktHm y conglome^ 
ratum. Syft. nat. XII. 117. n"*. 7. 

'^ C» I y. Deux petits grouppes peu difFérens & 
. du même endroit; l'un delquels eft mêlé de 
criflaux de roche & de mica. 

^C* 16* Blende noire luifante ou de couleur 
de poix , fous la forme de petits criftaux la<- 
melleux peu réguliers » grouppes fur du fpath 
vitreux cubique» avec un fpath calcaire po- 
lygone à vingt-quatre facettes, qui a la tranC- 
parence & l'éclat du criftal de roche le plus 
pur : du Comté de Darby. 

Cette Blende eft de la variété nommée par les Aile- 
mandsPECH-BLiENDE. Pfiudo gaîena picea , tef[uUim» 
furibus nficans. ^atl. min. 142;. 4. 

1^ C. 17. Deux autres morceaux de Blende 
noire luifante^ criftallifée & raflemblée en 
mammelons » fur du fpath vitreux cubique 
mêlé àeCank blanc auffi mammelonné : d'An* 
gleterre. 

^ C. 1 8* Blende noire luifante^ mammelonnée» 
fur du fpath vitreux blanc > en cubes très- 
diaphanes , dont les bords font en bifeàu : dû 
même pays que les précédens» 
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^ C. ip. BUnde brune dont là fuperfîcie paflè 
à l'état de Calamine grife » fur au quartz ^ 
partie criftallifé : de Saxe. 

'^C. 20« BUnde brune tenant or^Bvec marcaflites 
& un petit grouppe de criflaux de roche : dqi 
Hongrie. 

Voyez d'autres Blendes tenant or, ci-de(Ius parmi les 
mines d'or, Efp. IL var. 4 & 5* Souvent auÇCi eljes- 
tiennent 4ir^f»^ ; Voyez les mines de ce métal , Efp. XI». 

^ C. 21. Blende brune, chargée d'une Mangor^ 
naife en pouiliere qui tache les doigts comm^^ 
de la fuie : à^llminau dans le Duché de ^^y^ 
man 

'^ C« 22« BUnde en petites icailUs d'un brui^ 
rouge , mêlée de mine de fer noirâtre, attira.-^ 
ble à l'aimant rde Nykopparberg en Suède% 

T^ C. 23^ BUnde rouge folide^ï grandes lames 
luifantes, mêiée d'un peu de pjrrite cuivreufe :c 
du Graneik à Claujlhal , au Hartz. 

T^ C. 24. Régule de Zine obtenu à^s mines préâ 
cédentes. 

T^ C. 2^* Régule de Zinc , de la Chiru ; il nous 
vient des Indes fous le nom de Toutehague. 

Ce Zinc eft trcS'pur &: préférable icekiide GcHar , 
qui contient du plomb. On ignore la méthode em- 
ployée pat les Chinois polir te traitement; de cecfQ ' 
mine. . . • 
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ESPÈCE IV, 

CALAMINE OU Pierre f Calmej ou Caifne^ 
CALAMINAIRE. D. \ft^i^àf^ Allemaads. 

Lapis ca^^aminaris vel Cadmîa. OiHcinar* 
Zinci minera ttrrta , colort fiavefctnn vtt fufctr^ 

Wall. min. 248. 
Zincum argillofum , ponicrojum , colon varié ; 
pUrumquùfiavefcenie^ Wolt. min. 27» 
• ttrhjirt , albo-fiavum , durum. Carcb. 

min. 61. 
•Jttbutreum Ufidifctns catamimari^. Sy ft« 
nât. XII. 126. n^, i*. 
JdifHfa Zinci calcrformis impura r ùckntfive eatx 

Zinci martialis. Cronft. min. 25:8. n'^. a. 
lilioe devine en ç\i^}xx.% Monu. Expof^ des mitu 
' p^ nSé 

Cette efpèce provient de la décompo- 
fitîon des précédentes. Elle n'eff , Jdiivant 
M^'Cronftèdt que Vockre ou la cfiaux du 
Zinc întîmement combinée avec Yockre 
mçtrtig^le ; mais M. Sage a reconnu depuis 
q^e y Acide marin y entroît auflî comme 
roinéralifateur dans la proportion de 3^ 
livres par quintal^ Le& jcrîftaux de fpath 
calcaire y les madrépores ^ les entroques & 
autres corps marins que Ton trouve fou* 
yent changés en Calamine ^ nous font pré^ 
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fumer que ces mines tirent leur origine 
d'un vitriol de ^inc décômpofé par les fubf* 
tances calcaires fur lefquelles il a pafTé. Il 
y a lieu de croire que V Acide vitriolique ^ 
altéré par la matière graffe qui réfulte de 
la décompofition de la terre calcaire , fe 
change en Acide marin ; que cet acide fo 
combine alors avec la chaux du zinc , & 
qu*il lui fait prendre les co^rleurs blanche , 
verte ^ rouge ou Jaunâtre y que Ton obferve 
aufli dans les autres fubftances métalliques 
minéralifées par ce même acide , telles 

qua le plomè ^ Vétain^lt cobalt ^ &c. Le 
vitriol de ^inc étant fouvent un vitriol mixte 
par fou union avec le fer ou le cuivre , les 
Calamines qui en proviennent font rare- 
ment exemptes de lun ou de Tautrc de 
ces métaux, & principalement du fer qui 
s'annonce dans ces mines par fa couleur 
ochracée d'un brun rouge. On voit dans 
les environs d'Aix-Ja-Chapelle un exemple 
bien fenfible de la formation de ces fortes 
de mines par la décompofition des pyrites ; 
fans parler des eaux thermales & des fleurs 
de foufre , qui fe rencontrent dans la Ville 
Hïême , Svedenborg rapporte que près des 
carrières d'où l'on tire k pierre calami- 
naire , on trouva en creufant un puits une 
fource remplie de pyrite vitriolique , ôc 
flu'en creuiant davantage on aboutit à ùnq 
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cavité d*où il fortît du feii : cet habile Na- 
turalifte ajoute qu il y avoit à peu de dis- 
tance de -là trois montagnes dont une con- 
tenoit du charbon de terre y une autre de hi 
pierre à chaux rouge , violette & grife ^ & 
la troifîeme de \à pierre calaminaire. (Sve-» 
denborg. Opéra mineraL de cupro^ p* 54^* ) 

"^ D. I. Calamine hlancJu granuleufê & crîRaN 
lifée en petits prifmes tranfparens , peu ré- 
guliers & compriiâés : du ComU de Nottin^: 
gham en Angleterre. 

An Minera Zinci ealàfcrms fura , îniurata* Crooft» 
mie. xi8. bo. I } 

^ D. 2. Calamine blanche criftallifée » de même 
forme que le fpath calcaire pyramidal , ap- 
pelle dents de cochon (ESC de crift. p. izj* 
£fp« XIL ) Ce criftal , qui a près de deur 
pouces de longueur , eft opaque , cellulaire 
& en partie rempli par une Calamine granur 
leufe verte : du Comté de Sommerfet. 

Ce morceaa doit Ton origine à la décompoficion du 
fiâ$h culcaire fyrsmidal , dont il a confetvé la figure 
malgré fou changement total en Calamne. Seroit-ce 
le Spath dâ Zinc de Jufti ! 

^ D. 3« Calamine blanche folide & criftallifée 
en grouppes : du Comté de Sommerfet. Les 
criftaux font plus petits , mais de même forme 
que le précédent. 

On rencontre quelquefois des grouppes de ces crî& ' 
taux, dont une partie eft encore â rétat de Sfath , un- 
«Us que l'auue eft changée en CMamne» Ce paflage dit 
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Spath calcaire à un autre état» (ans que fa forme en foie 
altérée , fe fait aufli remarquer dans les mines de Fer 
ffatln^s.Voycz lés mines de fer, Efp. XV. var. 14* & 
celles de cuivre , Efp. VIII. var. 1 1 & 13. 

"^ D. 4 Calamine blanche folide & comme ver- 
moulue : les filions onduleux qui caraâérifent 
cette efpèce font remplis de calamine grifâtrç 
& brunâtre , mêlée d'ochre martiale : du 
Comté de Nottingham. 

^D. 5*. Calamine cellulaire & lamelleufe» 
blanche d'un coté , mais variée de plufieurs 
nuances de verd fur l'autre : du Comté de 
Sommerfet. v 

"^D. 6. Calamine cellulaire cendrée & verdâtre: 
du même endroit que la précédente. • 

^ D. 7» Calamine verte cellulaire » où l'on dif^ 
tingue encore quelques parcelles de Blende 
rouge non décompolée : du Comté de Som*- 
merfet^ 

'^ D. S. Calamine J^ un jaune blanchâtre , char- 
gée de Calamine verte. Cette dernière eft 
plus cellulaire que la jaune : aufli d'Angle- 
terre, . 

lAfis cÀlammarh luteO'Mus. Wall* min. 2.48. x* 

■^D. p. Calamine Jpongieufe & comme ver-? 
moulue > d'un brun rouge : quelques veftiges 
de Blende non décompofée s'y font encore 
remai;quer : de Sommerfet» 

lutfis calé$mtnari$ nêbro-f^fcus. \(^all. inîn.''i48f 3. 

^D. lO. Calamine grajml€ufeh\2Siô\t & gri« 
" f&tre » dont les finûofités font remplies de Car» 
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lamine friable & mammelonn^e d'un brun 
rouge. Cette dernière tient beaucoup de fer : 
du Comté de Namur. 

*^D'i !• Petit filon de Blende rougtâtre^ mêlée 
de galène , entre deux liCeres , Tune de fpath 
calcaire blanc , l'autre de Calamine mêlée de 
terre martiale & d'ochre de plomb : d' Angle- 
terre. 

Le paflage de la Blende à Wtat de Calamine cilfco* 
fible fur ce morceau. 

^ D. 1 2. Calamine verte , grîfe ic jaunâtre mêlée 
de blende rouge & de galène qui.fc dccom- 
pofent 2 du Comté de Sommerfet* 

Lafi$calamwarhlutea*cinitMi,yffA\\.mm* 148. i. 

^ p. i;« Calamine blanche mêlée de petits 
criftaux de mine de plomb blanche , vene & 
rougcâtre : d'Angleterre, 
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AnGANAISE ou MA" f Braun - fiàn àtt 
GNÉSIE. E. ( Alkmauds. 

Magnefia Fitriatianm. Aucèor. 

Magnejîa Jyderea yel nigra, Cronft. min. 113. 

Ferrum mineraiifaium , minera fuUgined.^ manus 

inquinante,^ qi^mff^arjim firiii couver gm* 

tibus confiât, Wall. min. 2^4. 
" nigricans fplendens è centro radiatum^ 

Wolt.min. JI. 

min^ralifamm nigricans^ ùbfoUth fpkrh: 
dens ^fibrofum. Carth. min. 72% 
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Ftrrum intraSatUe fufcum , înquinans 9 panicuUs 
micauis ^firiatis. SyA. nac. IX. l80t 

Molyhdctnum magnifia ^ mtura atrd, SyfL nat« 
. XII. 121. n^. 2. 

M. Pott a prouvé dans la féconde partie 
de fa Lithogéognofie (/?. z3z de la trad. 
franc ^ que la Manganaife n étoit point une 
mine de fer , & que ce métal , lorfqu il s'y 
rencontroit, n'y étoit qu'accidentelle- 
ment ; mais M. Sage eft le premier qui ait 
placé la Manganaife au nombre des mines 
de Zinc. Ce Chymifte foupçonne qu'elle 
provient auffi des Blendes décompofées , 
& il conclut des effais qu'il a faits de cette 
fubftance, que le Zinc s'y trouve à réiat de 
chaux minéralifée par P acide marin. Suivant 
ce^ effais , la Manganaife contient par 
quintal depuis 6^ jufqu'à 8a livres de 
lincp depuis 7 jufqu'à 16 livres diacide ma* 
riny & depuis p jufqu'à 13 Vivrts à^ cobalu 
Il y a des manganaifes qui contiennent de 
plus jufqu*à 10 livres dcfer^ d'autres ]uÇ* 
qu'à 1 2 livres de plomh par quintal ; il s'en 
trouve jenfin, mais rarement qui contien- 
nent du cuivre. ( Voyez les Elem. de min^ 
docim.p.iyb &fuivy)Lé^pierre de Péri" 
^ùrd ou Périgueux des Droguifles de 
France ne difiere en rien de la manganaife : 



B^Ë DeSCRîP TIOM 

x*eû donc à tort que M. de Bomare en i 
fait une efpèce particulière. 

^ E. t. Manganaifi crijlallifie en ptifmes 
courts » tétraëdres , rhomboïdaux , & ftriés 
fuîvant leur longueur : ( EjJ[ de crhft.p, Jj i.) 
Quelques*uns de ces prifmes s'élèvent vettU 
calemenc , mais la plupart font couchés & 
entrelacés d'une manière très-confufe : d'£i« 
itnflock en Saxe. 

Magnefia teJfuiMtaJfUndens» ^àll. min. 16^^, Ma* 
fitefia faritm martialis crfisUifata, CroQfl, mia* 116*4* 
Voycc le Catal. raif. de 177 v> n**. ^49* 

^ E. 2. Manganaifc crijlallijet en aiguifles ptif« 
matiques luifantes ^ âkt grofles » entrelacées 
les unes avec les autres & mêlées d'un peu de 
ipath compaâe blanc : à^JUfcld enXhuringe. 

'^ E. 5. Autre, en aiguilles plus déliées, mêlée 
de manganaifc efflturit noire & friahlt qui tache 
les doigts comme de la fuie. Le fpath com- 
pare blanc qui lui fert de gangue en eft en 
partie coloré. 

^ E. 4.. Manganaifc effUuric noire , granulcufc , à 
la furface & dans les incerftices d'une man« 
ganaife criftallifée : du même endroit que la 
précédente* 

Magnefia friahills terrifirmh nigra, Cronfl. mm. 
1 14. A. Ochr0 MagnefiéLfulverea nigra» Syft. nat. XII. 
1^4. n% 9' 

^E. 5*. Manganaifc firiéc^ ou compofée d'aî^ 
guilles longues difpofées par faifceaux cjui 
partent de dificren$ cenu^s ; de Saxet 



De Min ï r a v xj fei| 

Magnifia firiata. Wall. min. 1^4. i. Magnifia fikis 
. tarallelssfafiiculatis. Cztûi» min. yz. /* 

^E. (^. Manganalfejblidt à ftries étoilées» 04 
dont les aiguilles te concentrent comme dans 
certaines mines d'antimoine ; on la diftingue 
de celles-ci par fa couleur grife moins brih 
lante & plus foncée. 

Maffia fibris è centra tadiantlbui* Carth. min. ihii. 

"^ £• 7. Autre mêlée de mine d'antimoine grifc^ 
en aiguilles fines , dans du fpath compare 
blanc : des environs de Brcinunbach en Thu* 
ringe. 

Ce morceau efl: analogue â ^elai qui a été dicrlt cî'« 
JeSus pairmi les mines d'Antimoine , Efp. IlL var. 5. . 

IJ^E. 8, Manganaifc en petits mammelons; 
mêlée d'ochre martiale : de Schmalkdcn en 
Heflè. 

Magnifia fatum martialis hemijfherus conttnms* Cronft* 
min. I X ^. 4. A. 

^^K, ^. Manganaije pure & compaSc^ d^ungrisi 
foncé, & qui » frappée avec le briquet , donne 
des étincelles : du Piémont. On n'y apper-" 
çoit point le tilTu ftrié ou aiguillé des précé-. 
dentés. 

Magnefia filiiéh Wûl. min. 1^4. i. Magnefiafarkm 
martialis e$mfaBa* Cronfl. min. 116. a. x. 

'^ £• 1 0« Manganaife folide & feuillctic , rour 
geâtre , traverfée par une veine de quarts 
blanc : auffi du Piémont. 

Magnefia fiiHammofa.\X^a\U min» 1^4. 3. Mapnfié 
Murata rfêtra» Cronft* rain. i i^sJP. b. 
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TyiSMUTH VIERGE OU^Gediegen-ff^Jhîuth des 
JD natif, a. \ Allemands. 

Wï/muthum nativum. Wall. mîn. 24.5. 
Vijmutkum nativum^ Cronfl. min, 2a2. Juft. 

mîn. ijS. 
■- /2i/</i//72. Syft. nat. XIL 128. no* i« 

Carth. min. 5*4. 
Bifmuihum nudum nativum ^pttrâ varia veftitum^ 

vulgô minera Bifmuthi. Wolt. min» 

28. 

nativum ptirum. Bom. min. 2. p. 45)» 
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Il eft beaucoup plus ordinaire de ren- 
contrer le B'tfmath dans cet état^ que dans 
Tétat de Mine , c eft-à-dîre combiné avec 
un mînéralifateur quelconque , tel que le 
foufre ou Tarfénic. Lors même qu'il eft 
ainfi combiné , il y en a prefque toujours 
une portion qui eft reftée vierge. Ceft 
cette portion non minéralifée qui fe déga- 
ge d'aoord en globules métalliques blancs 
& brillans , lorfqu'on échauffe prompte- 
ment un morceau de ces mines , en le met- 
tant dans un creufet rougi au feu. Voyez 
la manière dont s'opère ce phénomène 

dan» 
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i&ns Ie$ Elémens de Minéralogie docim. d^ 
M.Sage.^. 183 & iS6. 

W A.ïn èifmuik vierge cnflaltijl^ d'un blanô 
jaunâtre & fans matrice : de Joachimfikal en 
Bohême* Ce fragment, compofé de lames 
triangulaires pofées en retraire les unes fur les 
autres , eft trop irréguiier pour qu'on puil]^ 
déterminer. la tbrme du criftal entier don; il 
a fait partie. 

U^tfmuthum ntulvum cr^alîifafum ^ Jlguri tejfalark 
^all. xnia. 143. 4* 

W A. 2* Bifmuth vierge fitide , ou en mafle !a- 
melleuie & protubéraneée : de Schnéeberg ea 
Saxe. Il eft auffi fans matrice , mais on y re- 
marque u« enduit granuleux d'un verd jau- 
nâtre qui paroît être une ochre ou chaux de 
Bifmuth. C^E.) 

fVtfmuthum nativum filidum. Wall. min. 143. !• 

W A. 3* Bifinuth vierge lamelUux , d'un blanc 
bleuâtre , dans une gangue quartzeufe grife ; 
de Schnlcberg. 

U^tfmuthum nativum tmuwu$ IsmtUis 'adhArens^ 
V4II. min. X43. 1. 

W A. 4. Bifmmh vierge Umelleux , d'un blapc 
jaunâtre » dans du quanz en partie criftallifé : 
de Saxe. ^ 

W A« y. Bifmuth vierge folide & lamelleux , mêlé 
de mihe de Bifmuth arftrùcaU , & traverfé pac 
une veine ^Arfinic noir tefiacé de 5 à 4 lignes 
d'épaiifeur , avec mine d'argent rouge gra^ 
Httleufe : de Joachimfihal. 

Voyez k CauL nûC de 1771* o!". 54^. 

Q 
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W A. 6» JS îfmuih vierge , mêlé de mine de BîC- 
mutli arfénicale & de cobalt. Le premier a 
été dégagé en partie des deux autres par le 
grillage, & il s'eft fixé à la fuperficie du mor- 
ceau fous la forme de globules blancs & 
brillans dans leur origine , mais aâuelleident 
ternes & d'un gris foncé. 

W A. 7. Culot métallique compofé des régules 
de Bifmuth &de Cobalt. La denfi té différente 
de ces deux demi-métaux empêche au ils tie 
fe confondent lorfqu'ils font en funon. Le 
Bifmuth étant le plus pefant occupe la partie 
inférieure du culot, 

iW A. 8. Criftaiix oSaëdres obtenus par M. Sage 
d'un amalgame de Bifmuth & de Mercure. Les 
huit faces triangulaires de ces oâaëdres pa- 

^ loiifenc formées par des tdangles concenr 
triques. 

Quelques-uns de ces criftaux font pcn réguliers 5 
leur forme participe du cube & de l'odaedre* 

W A, p« Régule de Bifmmh ordinaire* 

V A. I O. Efpèce de régule de Bifmuth obtenu 
par un procédé chymique qui nous eft in* 
connu« On v diflingue des cubes ébauchés ^ 
formés par des lames pofées en retraite les 
unes fur les autres comme les marches d'un 
cfcalier. 

Voyez le Catal. raif. de 1771. n*. 578 *. 
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M UKséHiCALB OU j^TilSnJr* 

Gaîena WifmuthU Auâor. 

Wifmuthum arfenico & tobalto mineraHfamm l 

punSulis gaUna infiar micantitus^ 

walJ.inin. 24^ 
'■ '■ nrfcnico & fulphun ac cohalto mint^ 

ralifatum » colore fiavcfumc varîegato 

tfflorefcens. Wall. min. 245'. 
■ mintralifatum , paniculis niiidis ^ 

atbo-fiavcfccntlbus vcl fiavo-rubcfctn" 

tibus. Carth, min, 54. 
' " ' '^ mimrdlifatum paniculis lam^HoJiS 

ereSis , duris , indetcrminads , Jub'* 

fufco-fiavîs, ob/oletè mtennbus*C^rt}x% 

min. ibid. 
Bifinuthum ^ob^lto mixtum.'Woh. roîn. 2%. 
' commune feu minerati/azurn albo^a^ 

vejcens, micans* Syft, nat, XII. 1 28. 

n"". 2. 
Bifmuth minéralifé par Parfénic Sagi Elém. de 

mi/i^doc. p» i8y* ... • ' - 

Mine de bifmuth commune, où bifmutli miné-^ 
ralifé avec le cobalt. Monn.Expof. des min^ 

Cette efpèce, ordinairement chatoyante 
comme la gorge de pigçog\> fe trouve 
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fou vent mêlée avec le Bifinuth vierge danï 
les mines de cobalt grifes. On la dîAingue 
du Bifmuth vierge en ce qu'elle ne fe laiffe 
point couper comme lui avec le couteau. 
I)'ailleurs dans le grillage de ces mines y 
le Bifmuth non minéralifé fe dégage fous 
ia forme métallique , avant que l'autre ait 

Ï>erdu fon minéralifateur. Il eft bon d ob- 
erver que les prétendues^ewrj de Bifmuth 
4*un rouge pâle , qui , fuivant quelques 
Minéralogiftes, accompagnent cette mine, 
ne font point dues au Ëifmuth^ mais feu* 
lement au cobalt dont elle eft mêlée. 

V B* I • Mint de Bifmuth arfinicak » enjpetites 
lames luifantes » d^un gris clair > difpofees par 
fuites longitudinales , ou en forme de den« 
drites chatoyantes» dans du jafpe rouge mêlé 
de mine de cobalt grife» avec fes fleurs fu- 
perficielles : de Daniel à Schnéeberg, 

. Mmira fPs/muthi ànereM , fiUda fjrfiriMM* ValL 
min. X44« i & x. hdinera Bifmuthi njerficoUr* Baaiiu 
min. I 46 !• {. 7* Le Jafpe qui fert de gangue â cette 
mine eft fufccpilble d'un beau poli. Lorfqu'on le frappe 
avec le briquet^ il rend avec beaucoup d'étincelles 
une iotxt odeur d'arCnic 

V B. a. Mine de Bifmuth arfUnicale, mêlée de 
Bifinuth vierge » avec mine de cobalt grife 

^ & (es fleurs : iAnnaberg. 

Ces mines font répandues dans un Spath calcaire 
:- ïixac y qui en eft comme moucheté^ ce qui afaitdoa- 
^ lier â cotte variété le nom de lanw de B^usb ^ffé$z^ 
^* i^descdcéidaïAQiccattaité'poIL • " " 
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B« 3 . Mine de Bifmutk arJinîcaU » mêlée de 
Bifmuth vierge & de cobalt dans du quartz 
en partie criuallifé : de Schnieherg. 

W B. 4; Autre petit morceau de la même va- 
riété : de la mine du P7eux pcn\ à Ânnabérg. 
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lîTE DE Bismuth sulfureuse^ C. 
yîfmuthumfulphun mimralifamm. Cronft. min» 

'■ ' intrs feu minéralifatum nittns fubla* 

'minofum^ Syft, nat. XII. 1 28« n^»^» 

Bifmuth minéralifé par le foufre. SageEUm^dt 

min^doc.p. 18G. 
Mine de Bifmuth foufrée. Monn. Expof. des 

min, p. 11^ 

Cette ef|)èce, dont nous devons la con» 
noiffance à M. Cronftedï, reflemble afleas' 
par la couleur à la précedeme. Elle eft 
ordinairement dépourvue d'^arfénîc & de 
cobalt. Suivantla direâioxijdcfes caiiurO|^ 
elle imite tantôt la jgalêne à grandes fa-- 
cettes, & tantôt la mine ci'afitMTioine grife 
àftries parallèles. Gette-muie rar« iEt it en- 
core été trouvée qu'^a Suède .. 

C. I. Mine de Sifmuih fulfurtuft d^qn gris 
bleuâtre. & brillant. Elle eft en lamas o» 
firîes parallèles dans une gangue quaraeui^ 
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' fliélée de bafalce fibreux verd , avec mkie ai 
fer & pyrite cuivreufe : de BaJiHdis à Rid- 
darhytcan. 

fertexts. Valm. de Bom. min. i« p. s x 2 
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/^JC Z>^ BlSUPTH MARTIJLS. D, 

yifmuthumfcrrofulphurato mineraUfaium. Cronft* 

*'■ ' martiale feu mineralifaïutnlamcUis 

cuntansn Syft, nat. XlL. 1 28. n^. 5. 

Mine de bifmuth férrugineufe, ou Bifmuch mi* 

néralifé par le fer* Monn^ ExpbJ. des mines. 

p. lia. 

Cette efpèce , encore indiquée par M. 
Cronftedt^ eft, dît ce Minéralogiile , en 
crofles écailles cunéiformes, & fe trouve 
a Kongfterg en Norvège. Je n^aî point 
Cù occafîon de la voir. 

ESPÈCE V. 

0€hkb ouChàvjc I>E f ' 
BiSM UTH. NATIVE» M UTifimuth • tttimm 
appelUe FLEURS DE 1 ^«* Allemands. 

Bismuth. E. C 
Flos WifmuthUlvSk. min, 16 y Badin, min* I« 
'4^1. 5. 7% 
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OchraWifmuthi pulv€r€afiavefc€ns.Sy9u nat.XII. 

yifmuthum calciformt pulveruUntum. Cronft» 

min. 22 J. 
Mine de Bifmuth en chaux. Monn. Expof. dts 

mines, p. 11 6% 

MM. Henckel & Cronftedt remarquent 
avec raifon que les prétendues Jîeurs de 
Bijmuth (Tun rouge pâle dont parlent plu* 

fleurs Minéralogiftes ne font que des fleurs 
de cobalt. La vraie chaux de Bifmuth na^ 
tive eft toujours d un jaune verdâtre otr 
blanchâtre, & fous la forme d'une effia- 
refcence granuleufe à la furface des mines" 
de Bifmuth qui fe décompofent. (Voyez. 
le morceau décrit ciTdeffus W A..a.^ Je. 
foupçonne même que cette efflorefcence 
de Bifmuth n eft point à Tétat d'ochre ou 
de chaux pure, mais quelle eft combinés 
avec V Acide marin comme la plupart de^ 
chaux métalliques qui proviennent de 
mines décompofées. Ces fleurs de Bif- 
muth étant très-rares., il ne paroît pas quç 
jufqu*à préfent on. en ait rencontré une 
quantité fuffifante pour les foumjettre à 
rdTau 
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COBALT. Ç. 

ESPÈCE I. 
%^I^^ ^E Cobalt stANCNE^^oMt^Untz 

JVl ou d'un gris blanc, a. ( «l^sAllem. 

Cobaltum album vel Arftnicum albo - grifeum 
fpUndcns^ vitro caruUo* Wolt, min, 

* i cum firro fulphuroio & arftnico nânt» 

fàlifatum^ Croivft. min. 2 j[^l • 
>■ I ■ ■ mintralijatum cryftalUnum , cryfiaUis 

mdeurminati polyedris » niddiffimls 

àlbis. Carth. min. 5- j« 
^ cryftalUnum vet cryftallifatum^ Syft. 

nat.XIL I2jp. n^. I. 
Cobalti minera diverfimodè figurata. Wall« min» 

234. 
Mine de Cobalt criftallifée. 5^^« £///»• i/« mîn^ 
docim.p.1^3. 

Cette efpèce , qui pour Tordînaîre eft 
criftallifée , fe fait de plus remarquer par 
fa couleur qui eft d'un gris blanc & bril« 
lant comme l'argent. Elle eft dure , pe- 
fante , compaûe & fe couvre rarement de 
Tefflorefcence granuleufe rouge qui forme 
ce que Ton appelle enduit de Cobalt. Elle 
contient^ fuivant les eflais de M. Sa|^e » 
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l'arfénic , du fer & du biiinatli. L'arr? 
fénic s y trouve quelquefois dans k pro- 
portion de moitié } le fer & le bîfmuth y 
font en très-petite quantité ^ quant au 
foufre il eft rare qu'elle en contienne. . 

^ A* !• Mint de Cobalt blanche en criftaux iblî* 
taires à i S facettes » formés par un cube donc 
les bords font tronqués. ( Ejj* de cri(t. p. 334^ 
Van I, ) Ces criftaux, dont Péclat eft très- 
vif » viennent de Tunaberg , en Sudermanie. 

J^ A. 2. Mine de Cobalt blanche en criftaux à i^ 
facettes» formés par un cube dont lés huit 
angles folides font tronqués {Ejf* d£ enjl. 
ibid* Vau z. } Ces criftaux font grouppés uic 
du fpath calcaire blanc : de Sainte^Marie aux*. 
Mines. 

Drufa Cohfdti cryfiallifata. WalJ. min. X34. i. 

JÇt A. 3* Autre grouppe des mêmes criftaux cîo 
mine deCobalt blanche^ mais plus grands & de 
couleur plus foncée : de Joaclùmjihal , en 
Bohême. Leurs huit angles folides fonttron« 
qués plus avant* 

T^ A. 4. Petit criftal folîtaire de Mine de Cobalt 
blanchek 26 facettes. C'eft un cube dont le^ 
bords & les angles font tronqués. ( £Jf. dé 
crift. p. 33 4* y^r. J.) 

K A. jT. Mine de Cobalt blanche en petits cubes 

dont les angles font tronqués : ces cubes font 

épars avec de là pyrite martiale mamme- 

lonhée fur du quartz grenu & çrifiallifé ; de 

^ la CQtnpàffiie^ à Frëyberg» 
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jÇÎ: A. 6. Autre , en petits criftaux îrréguîierî 
qui tirent fur le rougéâtre , dans du quarts 
friable & cellulaire : du Duché de Deux- 
Fonts. 

]^ A. 7, Un morceau fîngulîer de mine de Co-^ 
balt blanche folide , mêlée avec mine d'arfénic. 
blanche & mine d'étain noire, dans une gan- 
gue compofée de faufles émeraudes,de fauflfes 

. améthiftes cubiques & d'une efpèce de calcé- 
doine en mammeloDs jaunâtres : de la Be- 
mdiclion de Dieu du Due Augujlé , à Frey- 
berg. 

3Çc A^ 8, Mine de Cobalt blanche , criftallîfee en 

. cubes dont les angles font peu tronqués , dans 

une gangue de fpath calcaire mêlée de fleurs 

de cobalt d'un rouge pâle : de SainH^Maric 

aux'Mines. 
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\/f^^^ ^E Cobalt grise (KoMt-irtz. des 

UVlr OU CENDRÉE. B. \ Allemands. 

Minera Cobalti cinerea. Audor. 

Cobalium grifeum vel Jrfenicum mgre-grifemn ^ 

fplendens.viù^Qcœruko.WoXu min. 2S. 
" > . ^ firro & arfenico metalliformis minera: 

lifatum , vulgh Cobaltum diBum. 

Cronft. min. 24P,. 
'■' ■ ■ ' miner alifatum informe ^ panîculis niiU 

dis , atbis. Carth. min. ce. 

arfenicaU.SyHu nàt. Xll, i^^.n\zi 
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Cohaltîun arfenîco mineraRfatum , minera diffor^ 
. mi ^granulis colore plumbco micantibus. 
Wall* min. 23 1« 
Cobalti minera^ Brandi A&. UpfaU 1735. 
Mine de Cobalt (etTUgineuk. Afonn. Èxpof. des 
mines, p. /jo, 

* * 

Cette efpièce eft la miné de Cobalt la 
plus riche ; elle eft mînéralifée par Farfé- 
nie feuL Le fer 6c quelquefois le bifmuth 
s*y rencontrent, mais ils n'y font qu^acci- 
dentels. Moins elle contient de ces fubf- 
tances étrangères -, plus le bleu qu elle 
fournit eft beau & recherché. Cette mine 
eft ordinairement folide & compaûe 
comme Tacier , fort pefante & d un gris 
plus ou moins foncé , mat dans les caffures 
récentes , mais noirciffant à lair : elle eft 
fouvent recouverte d*un enduit granuleux 
oïl pulvérulent de couleur rouge ou vio- 
lette : il eft formé jpar l'altération que cette 
mine éprouve en divers points de fa fuper- 
ficie : c'eft ce qu on appelle^ei/rj de cobalu 

r 

J^ B. l.Minê de €cbakgrîfe , folide & criftalli- 
fée en cubes.dqnt les bords & les angles font 
tronqués. Ce morceau > dont la (urface a 
pouilé au noir^par le féjour qu'il 9 fait à l'air, 
eft prefque fans gangue .très-cômpaâe & eio 
partie recouvert de 'fleurs granuleufes d*un 
Touge pâle ; dcJùachimfihalhn Bohême* 
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Mimera Cotafti cinerea iextun, Adjbei^ ^STaU. mmf 
£31. I. Les criftaiiz qu^oo remarque fur ce morceau 
ont x6 ficettes ^ comme ceux dont il eft parlé dans 
VEff, de Crifi. ^ ^^^4,, var^ ^«.maîs ikcn difièrem eoce 
que les fix rétragones font ici Eom(4aoés par fix oâogoi- 
nés, les douze trapèzes par douze ^eâânglcs^ & fot 
liuit triangles par hi^it Hexagones. 

3^ B. 2. Mint de CoBatt grtfe en dendriees oif 
prifmes articulés, formés a odaëdres implan- 
tés les uns fur les autr^s^ comme dans l'argent 
vierge en végétation de Sainte-Marie aux- 
Mines. Cette efpèce , appetlée quelquefois 
Mine de Cohalt tricotée , me paroît être un ar- 
gent vierge décompofé par Tarfénic & le 
cobalt qui Pen vironnent. £Ue a pour gaogue 
un quartz chargé de fpath .vitreux cubique 
Jaune & violet : de Sehnéihrg. 

An Drttfa Cobdti dendntkA.^ûL min. 134. x^ 
Voyet le Catal, raif. de 1771» n**, 430 ; de ci-deffus ks 
mines d'argent , Efp. I. var. 6^ ECp» Vil. var. 4. 

j^ B» 5. Mine de Cobalt grifefotide & nnimmelon* 
nie , chargée de Ton enduit granuleux cou- 
leur de fieurs de pêcher. Sa gangue eft ua 
quartz rempli de Difmuch vierge folide : ai A* 
dam à Schnéeberg. 

^ B. 4. Mine de Cobalt grife foUde en mafle ir- 
régulière , mêlée de mine de bifmuth gorgef 
de pigeon : du Vieux père à Annaberg. Quel- 
ques endroits de fa fuperficte font revêtus d^ 
Tenduit gràmileux couleur de fletirs de pê- 
cher. * 

JgL B. C* iWïne. de Cobalt grife folide , auffi aVec 
fes fleurs, ruperficielles :ae la Rallie de Cijlon^ 
àsoik)^^ Pyrénées ETpagaoles* Cette mioe eft 
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parfemée de quelques portions à^arfinic blanc 
criflaUin natif. Elle ne contient ni fer ni bif- 
mutK 

Mme de Cobalt d^un gris cendré* ^^g^> Eléffl. de 
Miner, doc. p, i6^, 

Ç B. ^, Mine dt Cohalt grife folide , très-pure 
& de l'efpèce qui produit le plus beau bleu, 
employée la Manufadure Royale de Porce- 
laine de Drefde. Elle vient de la mine de 
RappoU à Schnéejberg» 

]§t B. 7« Autre de la même qualité.avec fon en- 
duit fuperficlel • dans une gangue de quartz 
bLanc. 

^ B, 8* Mine de Cobalt grife & colorée gorge de 
pigeon , avec fon enduit fuperficiel , dans 
du quartz qui en eft comme moucheté : de 
Saint^Michel à Schnéeberg. 

^ B. p. Mine de Cobalt grife folide à fuperficîe 
fpécuiaire , mêlée de mine de cuivre grife & 
de fleurs granuleufes d'un rouge pâle : de 
Schwanibourg en Thuringe* 

yji B, 10. Mine de Cobalt grife folide, à fuperficîe 
fpécuiaire > dans une gangue quartzeufe mi- 
cacée : de Bafinaes à Riddarhyttan. 

Seroit-ce la mine de Cobalt fulfureufe de M» CronlledCt 
' déctice ci-après » Éfp. III » 

^ B. 1 1 • Mine de Cobalt grife avec fes|flèurs*gra- 
nuleufes rouges , vertes & violettes mêlées 
de pyrite martiale : de Freybgrg^ 

T^B. 12. Autre , criftalHfée en cubes dont les 
angles font tronqués ) elle eft entremêlée de 
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criftaux déroche & de fleurs granuleufesd^un 
rouge pâle. 

5a couleur grife e(ï plus foncée que celle de la mine 
de Cobalt blanche de même forme , décrite ci-defTus , 
Efp. t. var. i& 3» 
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Cobaltum pyriticofum, Syft. nat* XIL ï 29, tt®. 3 . 
1 II f crro futphurato mintralifatum» Cronft*. 

min. 250. 
Mine de Cobalt avec le fer fansarfénic* Monn. 
Expof^ des mines. p* f^u 

Suivant MM. Braiidt ôcCronftedt , cette 
efpèce ne contient point d*arfénic , mais 
du fer & du foufre, & elle donne un beau 
verre bleu. Cependant M. Brandt a obfervé 
[Mém. de l' Acad.de Stockholm ^ an. 1^46) 
que c'eft moins le foufre que fon acide 
qui minéralife le cobalt dans cette mine : 
qu^elîe eft très - difficile à fondre , Ôç 
qu*on en obtient un régule qui contient 
beaucoup plus de fer que de cobalt. Quoi- 
qu'il en loit, cette mine, dont la couleur 
approche de celle de la pyrite blanche ar- 
fenicale , a été trouvée par M. Brandt dans 
les mines de cuivre de Skinskatteberg en 
.Weftmanie, & par M* Cronftedt dans 
celles de Baftnaës à lUddarhjrttan. 
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l^iCf. Morceau envoyé de Suède fous le nom 
de Mine de Cobalt fulfureufe folide & à petits 
grains » mêlée d'un peu de fer attirable a l'ai* 
niant» dans un quartz cendré noirâtre : de Rid^ 
darhynan^ 
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MlHE DE Cobalt d^uît f Kupfinwkei et» 
GRIS ROUGEASTRE. 'D^\A^J^&*min.iU. 

Sa!;e Éiém. de Min. doc. p. 1^4. 

Cobaîtum cens modo /iice/z5.Gefn.Cadm.20. no« 3 2. 
Pfeudorcobaltum vel Arfenicum fiilvum , Jplen^ 

dens. Wolt. min. 28, 
Arfenicum mineralifatum informe , partlcnlis nr- 

bicundis » nitidis. Cartli. min. ^9. 
III fulphure & cupro mineralifatum mirierd 

difformi,aris modo rubefccme^^M. 

min« 225^. 
■ rubens cupreum^ Syfi.nat» IX, I74« 

n^6, 
Cuprum^nïkelum vel cuprum mineralifatum arfc»^ 

nicaU ^ fulvum. Syft. nat, XII. 146, n^ 16. 
Cuprum Nicolai. W^ood\^, catal. & VogeL min« 

P feudo ^ cuprum vel minera cupri fpuria% Non-^ 

nullorum. 
Pyrites ruber aut minera arfenici rubra. Valm« 

de Bom. min. t. 2, p. 17* 
Niccolum ferro & cobalto arfenicatis &fulphuratis 

mineralifatum. Cronft. min. 2 j6. 
jNline de Nickel » nommée par les Allemands 

&upfemickd» Monn. Expof desmines, p. 1^ J% 



ai;9 Z)£SCRlPTIOIi 

Quoique M. Cronftedt ait cru devoîf 
faire de cette efpèce un demi-métal par- 
ticulier & qu'il ait été en cela fuivi par 
M. Monnet , je la regarde avec MM. Sage 
& Linné comme un mélange d'arfénic , de 
cobalt, de cuivre & de fer. Le régule 
qu'on obtient par la réduûion de cette 
mine , après l'avoir calcinée , a la même 
couleur que celui du Cobalt; il paroît 
même n en différer que par lefflorefcence 
verte & cuivreufe dont il fe couvre après 
un certain tems. Quand on a féparé de ce 
régule y les parties hétérogènes qu'il con- 
tient , il ne refle plus alors qu un réguU de 
Cobalt pur y pourvu de toutes les proprié- 
tés qui caradérifent ce demi-métal. Sui-^ 
vant les Effais de M. Sage, cette mine perd 
par la calcinatîon 2p livres par quintal , & 
donne par la réduâion j6 livres dun ré- 
gule mixte dont la plus grande partie eflt 
de Cobalt. 

J^ D. I. Mint de Cobalt iun gris rougtâtrt tirant 
fur la couleur du cuivre rouge, & brillance 
dans fa fraâure : de Saalfdd. 

Ce morceau, qui eft en rognon , eft comme en- 
veloppé par uti rpath féléniteux, mêlé de flears de 
Cobalt granuleufes. 

]^ D. 2. Autre n^orceau , chargé de fon enduif 
rougeâtre , dans du fpath compaâe blanc : 
auifi à^Saalfeld^ 

» D. 3, 



DB Minéraux; i 

'Jjt D. J« Mint dt Cotati J? un gris rougedire , fort 
éclatante & mêlée de mine de fer fpathique 
grife : de BUir^ en HeiTe. 

J^ D. 4* Deux autres morceaux de la même 
variété , dont la gangue eft le fpath calcaire ; 
le plus petit contient de la mine d'argent vi- 
treufe , avec une efflorefcence blanche arfé-» 
nicale : de Schniebcrg^ 

^ D. 5*. Mint dt Coh<Ut dun gris rougeatre^folide 
: & fans gangue » avec fes fleurs fuperficiellesi 
de f^cylcrg. 

ESPÈCE V^ 

MliiE DB Cobalt ÉirÇ 
EFFLORESCENCBOul ^«^W^-^/«m«i do» 

Fleurs D8 Cobalt. E. (. AUcmands. 

Flos cobaltU Âuâon 

Cobalti minera colore nibro vtl Jlavo cfflorefcçn^ 
WalKmin. 2 3 y. 

Ochra cobalti ruhra fkumimra cohalti calcifor^. 
mis 9 calct arfinici mixta. Cronft. min, 248. 

Cobaltum ockraceum rubrum pidvtrultruum vjd 
firiatum , finis friabilibus è uniro commune 
divergenubus. Caith* min* j5. 

Ochra mfmuthi rubra. Syft. nat. IX* 20p. n*^. 7, 
. ■ cobalti pulvenafidva^ Sy ft, nat« XII» i p3 • 

n^8. 
Cobaltigo vei Ochra cobalti germinans /furpuna^ 

Syft. Mt, XII, ipy, n^. i j. 

R 



ayfl^ .Descrîption 

Niccolum calcîformt , vel ochra Niccoli mariialis 

viridis^ Cronft. min. 2j j. 
X)chra cupri nikdi puherea^ vinJi'Jlavefcens.Sy&. 

nat.XIL 1^3. n^ j. 



I 



Cette cfbèce provient de la décompo- 
Ction des mines de Cobalt arfénicales ; c eft 
peut-être ce qui a fait dire à M. Cronftedt 
ue ce Cotait à tétat de chaux étoit mêlé 
e chaux d'arfénic ; mais il réfulte des 
eflais de M. Sage que dans cette mine la 
chaux de Cobalt eft minéralifée par V acide 
marin , & qu elle ne contient rien d'arfé- 
nical. Sa couleur varie depuis le rouge le 
plus pâle , jusqu'au rouge pourpre le plus 
Foncé. Celle qui eft verte ou jaunâtre pro- 
vient ordinairement de la décompofition 
du Kupfernickeiou mine de Cobalt d un 
gris rougeâtre. {l^D.) 

]^ Ë. I • Fleurs de Cobalt étoilics^ d'un rouge pour- 
pre, mêlées de fleurs granuleufes» fur une 
gangue argillèufe aul tient auflî de la mine de 
fcuivre grile , avec ipath compade blanc : de 
Saalfild^ 

Fhs Cùhalù é^MntifirmtsJhuta. Wall. min. IÎÎ..1. 
Oehra Cobalti rtÀtn indutAta radiât/^ Cronft. làia. 

JjiE. 2. Fleurs de Cotait rouges itoHies , raflem-^^ 
bléesen mammelons aiguillés du centte^à la. 
circonférence» fur de U mine de fer fpathiqu^ 



T qut a pour bafe une mine de Cobalt grife fo* 
. lide avec fon enduit fuperficiet ; de Bibcr, 

]^ E» ^. Fleurs de Cobalt rouges ftriics^eti petites 
' étoiles bien diftiaâes » éparfes fur une pierre 
argiileufe grifê i. de Thuringe. 

]^, £:. 4. Fleurs de Vobale itoilées , Cûuleur*de« 
^ rofe vif , fur une gangue argiileufe mêlée do 
^ FahUrt^ & de mine de Cobalt vitreufe noire 
feinbla&le à desTcories : de Saalfeli. 

J^ E. jT» Fleurs de Cobalt itoilées & en mamme*> 
. Ions d'un rôuge pourpre > ftriés du centre à 

la circonférence» Elles font mêlées d'azur de 
' cuivre ^Lvecfaklerti & mine de cobalt grife : 

au(fi de Saatfeld. 

]^ £• 6. Petits échantillons de Jteurs de Cobalt 
itoilées âc criftallifées en prifmes tranfparens » 
couleur de rubis : de Saalfeld. 

J^ E. 7« FUurs de Cobalt granuleufes rouges & ver^ 
dâtrès fut une mine de Cobalt décompofée » 
dont la gangue efi un quartz chargé de fauffes 
améthiftes cubiques : de Schnéeberg^ 

Fhs Cobalti fHferficialis, V^all. min. 135* i. Ochra 
Cohaltî fulvendenta, Cronft. min. 148. a. Les fauffes 
ptiéthiftes qui accomp^nent ce Qiorçeau , de même 
que celles des articles cî-deflus, Efp* I. var. 7. & £(p. 
II. var. 1. doivent au Cobalt leur couleur. 

]^ E. 8. Fleurs de Cobalt granuleufes d?un rouge 
pâle ^mêlées de quelques fleurs vertes ^ fur une 
mine de cuivre grife : de Thuringe. 

•Xt £• ^* Fleurs ie^ Cobalt granuleufes d'un rouge 
pourpre» fur du fpath perlé rhomhoïdal blanc 

Rij 
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& jaunâtre qui » conjointement avec uné^ 
pierre argilleufe grlfe » fert de gangue à une 
veine AtfahUn^ : aufllî de Thuringe* 

]|^ £• lo. Autres de la même couleur , tlans les 
interfliees d'un fpath féléniteux blanc, mêlé 
de mine de cuivre jaune & grife* 

^ £• I u Autres » dans une pareille gangue 
iivec azur & verd de cuivre'; eiles iont mê- 
lées de Cobalt granuleux noir. 

J^ E. 12. Fkurs de Cabale -granuUi^es fuptrfi^ 
aitlUs^ d'un rouge très--pâle , fur de la mine 
de Cobalt grife mêlée de p^ytites , dans du 
quartz ^ de la Domthit à Niegelsdorff. 

]^ E* I ^.Fleurs de Cobalt granuUufes^ d'un beau 
rouge, dans les cavités d'une mine deCobalc 
limonneufe & hépatique : de Thuringe. 

3^ E. 14* Enduit de Cobalt granuleux^ du rouge 
le plus vif, & d'une ligne ou environ d'épaiA 
îeur» fur de la mine de fer (pathique grife ;: de 
Biber^ 




ESPÈCE VL 

T|yjr/if£ 1>E Cobalt ^ 

JVL riTRSUSE IfOÎRej Sehlachm-'kohùUéçs 
OU SEMBLABLE A DES \ Allemands. 
SCORIES. F. (^ 

îÇobaltufnfcoriafbrme^ Gefn, Çadm. 17, VogeU 
inia^i;o4f 



DE Minéraux; s^tt 

C^kaimm calciformc marnait , abfquc arftnUo , 
feu minera cobalti calciformis pulvtru^ 
Unta vcl indurata^ colore nigro^Qron^. 
wm 24.7. 

■ ' ■ fcotiatum vel porofum glaucefcens ^fuf^ 

cum. Syft. nat. XII. I2p. n^ 4,. 

■ arfcnico rrnntrali fatum ^ minera colore 
glauco yfcoriisjîmile. Wall. min. ^35. 

*' mineralifatum , nitidum , ccenilefcens ^ 

fcoriœforme^ Carth. min. ytf. 
Cobalt noir. Jufli nouv. yérités^ tom. i.p. 4 y S.. 
Mine de cobalc minéralifée fous la forme, da 
chaux. Monn^ Expqf* des mines. p. ijz. 

m 

Cette efpèce n*eft point minéralijfic 
partarfénic , ni de couleur bleuâtre ou A\un 
gris bleu & brillant , comme la dit "W^al-^ 
lerius , qui femble Tavoir confondue avec 
quelqu autre mine arfénicale. Elle eft tou- 
jours de couleur noire , foit qu*on la ren- 
contre en pouflîere ou en petits grains jj 
foit qu'elle ait plus de conftftence & un 
coup d'œil vitraux dans la caffure. M. 
Cronfledt obferve avec raifon que cette 
mine paroît avoir perdu la fubftance. qui 
la minéralifoit dans un état antérieur. C'eft 
encore V Acide mann qui fait ici , fuivant 
M. Sage ^ les fondions de Minéralifateur. 

^ F. I. Mine de Cobalt vîtreufe noire femblabtd 
à dc^icories & difpofée par veines luifantes 
dans une gangue argUleufe mêlée dt/ahlert^ 

Riij 



& de fleurs de Cobalt étoîléés. Voye[ U m0r» 
çutu décrit ci'dejjus J^ E. 4. 

Minera Cohalù vitre a t:igra, Cronft» mi h. X47é b. 
An MinerdjCobalti fcofisLformh iwr^i.WalI. min. 233» i. ? 

^ F. 2* Mine de Cobalt vitreufe noire , en forme 
d'ihcruftation mammelohnée tendre & lui* 
fante , fur du fpath compaâe blanc mêlé de 
mine de cuivre grife : de Saalfeld. 

|KF. 5. Autre, du même endroit, mais plus 
. fuperficielle & mêlée d'azur de cuivre : auifî 
dans le fpath compare. 

R F. 4* Mine de Cobalt noire , luifante C^ feull-* 
Utée » à fuperfiçie fpeculaire ; de Saalfeld. Ce 
morceau % qui eil fans gangue » paroît être la 
mine de Cobalt fpeculmt.àt W allerius. 

MinerdCchaltiJfecularis vel Cobaltum arfinicù mme- 
rdlifitfum , fi0le , eelare ni^ê fflendenu. ^z\L mîn. 1 3 1« 
Sfiegel^kMt des Allemands* C'eft une variété acciden- 
telle qui ne contient p^s plus d'arfènic que les précé<* 
dentés* 

3§t F. 5* Mine de Cobalt noire , friable , cellulaire 
Se fpongieufe , qui noircit les doigts comme 
de la fuient Elle vient aufE^e Saalfeld. On 
nomme quelqiiefois cette variété Jkurs deCo^ 
bah noires; M. Cronftedt la compare au Sa- 
fre artificiel. Seroit - ce le Safie natif dâ 
iWoodvard? 

Ochm Cohàlti nt^a* Cronft. min. 147. a. Minera 
Cabalti fiorieformii Jpmghfé$. WalL min; ^33• i. An 
Zaffèra nMtva^^oôà'vr. CataL exoc. t. 2.. parc. X. p. ^7l 

TSl F« 6 a Mine de Cobalt vitreufe noire » luifante ^ 
difpofée par veines & par petites taches fur 
une mine de Cobalt tërreufe ; de SaalfM^ . 



DE MlNJ§RAUX. StS$ 



ESPÈCE VII. 

lyf /y£ DE Cobalt molle) KMt ^ erdeon 
JL VL ou TERREUSE. G. J Kohlt - lettcn 

(.des Allenunds. 

Minera cobalci molliorvel terrea. Auftor. 
Cobalti mimra , incerti colons ^ tcrrca. WalK mîll. 

235. • 
Cohaltum t€rrefir$ friabiU. Carth, min,. 

C'eft moins une efpèce particulier^ 
qu'un 'mélange de toutes les elpèces de 
Cobalt décompofées avec la terre qui leur 
afervi de gangue. Ceft ce quicauie la va- 
riété des couleurs qu'on y remarque* On 
y trouve même quelquefois du vitriol de 
cobalt \ mais quand V argent vierge capillaire 
s'y rencontre, on raijge cette el5>èçe parmi 
les mines d'argent molles fous le.noiii de 
Mine (t argent merde t/'c[y^. Voyez ci- delr 
fus 3 H. & 3 A. 10. 

]|^ G. I • Mine de Cobalt temi^c blanche « méléo 
de mine de cobalt noire avec du vitriol de co^ 
balt en petits mammelons blancs » verds & 
jaunâtres: de Saalfeld. Deux mprceaux » dans 
l'un defquels le vitriol de cobalt ipçrufte ua 
fchifte alumineux noir. 

Minera Cobdti terrek 4btk^ Wall. mîa. 13^. x. 

Riv 
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JJL G. 2^ Mine dt Cobalt urttuft noire y grife & 
xougeâtre , très-friable : auffi de Saalftld. > 

MmerM CcbdH t€rrMfiêliffnea,yffA\U mm. i3(?. s* 

j^ G. 5 • Mine de Cobalt argLlUufe grife & de cou- 
leur d'ocbre » dont les cavités font remplies 
de fieurs granuleufes rouges. 

ABnera Cobdti turvea argillàciM' imtês. Wall. ihîa. 
X3^. 4 & 1 Voyez an autre morceau de cène variété , 
ci-deâus, Efp. V. yat. 13* 

'^ G. 4* Autre » dant les fleurs granuleufes fi>- 
perficielles imitent la couleur 4e$ fleurs de 
pécher. 

2^ G. y. M«M de Cobalt ttmufi de conteurs va- 
riées où dominent le rouge & le brun. La 
partie de cette mine la moins décompofôe efi: 
parfemée de petits grains luifans de mine d'ar- 
gent grife : d'if//ema/ir , eaDauphiaé» 

C'eft une efpèce it Mme d^ntgtnt merde iTme, qal 
eoiicient (ouvent de gagent vierge capillaire. Voyes 
les morceaux cités CNdefTus. 

l^G^ 6. Régule obtetHi de la mine de Cobak 
grife ordinaire. , 

Quand la mine qui donne ce régule cootienr du 
Bifmuth , ce dernier occupe la> partie inférieure du 
culot. Voye* ci-deflus W A. 7. 

^ G. 7» lierre de Cobalt ou finale dedîfférens 
bleus ; de Saxe. 

^ G. 8. A\ur ovkblm £énuul , tiré du Cobalt: 
de Saxe* 
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A RséNIC VIERGE OU Î^^'^I'.^^m^ 

J± ReGVLE D'AllSENlC<^^„ f & Scherbin. 

JfATiF. A. kkobdt des AUemanis. 

'Arftnicum nativum (enCobalium uftactum. Auc- 

tor. 

<i. ■ nudum y mttallicum ^ atrum ^ fraihns 

JjfUndens^ Wolt. min. :28. 

nadvum , particulis impalpabilibus ,' 

ieftauum , ve/ paniculis micaccis , vrf 

friabiU & porofum.CîonR. min. 23P* 

A. B. C. 

eeftaccum feu nudum fragmemis con^ 

vexis^ concavifquc , dbiMS. Syft. nat* 

XII. 117. nM. 

- fquammofum feu nudum fiagmcntïs 
micaccis. Syft. nat. XII. 117. n». 2« 

— porofum feu nudum fragmcntis porafiâ 

. niuMibus. Syfl* nat. Xll. 1 17. n^. 3* 
^ mineraUfatum ^ pondcrofum ^ durum^ 

€xtus cincrcum , intùs plumbeo colore 

fpUndens , fragmcntis concavis , crtf/^ 

J?5. Carth. min. |'7, 

nativum purum bimmine mixtum , ^1- 

ncrum vcl nigrum , fugax. Walh min^ 

225. 

yi/'fv mincralifatum tcfiacmm. Wall* 

mint 22/é 
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Pyrites arferiici uflaceuu Bocn. min. t. 2. p. l8. 
Mine d'arfënic noirâtre feuilletée. Sag€ » EUm. 

de min. doc. p. i66. 
Arfénic gris. Suc^. inerod. 2.p.y^. 

Cette efpèce, ordinairement écaîlleufe 
ou feuilletée, eft Y Arfénic fous fa forme ré- 
guiine ou métallique; mais quoiqu'on lui 
donne Tépithète àt vierge ou de natifs il 
ne faut pas croire qu'il foît toujours aufli 
pur que le régule artificiel. En effet la mine 
aont il s agit contient fouvent une portion 
de fer ou de cobalt; ce qui Ta fait mettre 
par quelques-uns au nombre des mines de 
cobalt. Au furplus Tarfénic fait toujours la 

I)artie dominante de celles mêmes qui font 
es moins pures, puifqu'il ne refte après 
leur torréfaâion que huit livres par quin^ 
tal d une poudre rougeâtre en partie atti- 
rable par Vaimant. Ce réfidu donne, fui- 
vant M. Sage , un tiers de fon poids dç 
cobalt. Celles qui ne contiennent que de 
V Arfénic , ians mélange d'aucune autre 
fubftance, fe fubliment en entier fans 
laiffer le moindre réfidu. C eft ce qui leur 
a fait donner par les Allemands le nom de 
Fliegen-fiein {Y^itxï^ volante, ) 

o-o A. i. Régule d? arfénic natif àe la variété nom- 

. mée arfénic ou cobalt tefiacé. Sa fupçrficie eft 

granuleufe & protubérancée. Il eu aiTez duc 
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pour donner des étincelles » lorfqu'on I0 
trappe avec lebriquet»& il fe divifepar croti^ 
tes aflèz épaiflès » convexes d'un côté « conr 
caves de l'autre. 

ArfenicHm vel Cobfdtum uft/iceum. Juft.min. 180. 

C-o Â. 2* Régule d^arfénic natif en mafiè informe 
d'un gris noirâtre , mais qui , dans fes fraâu- 
res récentes , eft d'un gris brillant comme la 
galène. Ce morceau , quoique folide & très- 

< compaâe > ne donne point d'étincelles lorf» 
qu'on le frappe avec le briquet. Il paroît 
compofé d'un amas de petites écailles con* 
vexes & concaves « qui rendent fa furfacer 
comme pointillée. Il eft mêlé d'un peu de 
quartz & vient de Saxe. 

ArfemcHm fquamofum fragmentîs mkaeeh. Syd. nar« 
t?CII. 1 17, n^. !• AfjimcHtn f^i^umfoisiHnt. Wall.nûti^ 
213. z. 

00 A. 3. RiguU d^arfcnic naûfen maflle noirâ« 
tre f poreufe » très-friable. On le trouve ea 
Saxe prefqu'à la furface de la terre« 

C'eft la variété nommée fiem a ffwuhes ou pierrw 
voUnt€,Arfemcum ni^um friabile* W^all. min. 22. )• u 

0-0 A. 4. RiguU d^arpnic ariificiel en mailè po» 
reufe & friable , compofée de lamés triango* 
laires » hexagones & rhomboïdales* 

On le yend chez les Drogaifles (bas le nom ûnpropit 
de Ccbdu 
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J|i|'/^£ D* Arsenic blanche Cmj^kkii ou 
ÂwL ou Pyrite blanche aR'< Gift-ki$s àa 

SÉNICALE. ,B. (. Allemands. 

Minera arfinici alia feu Pyrites albus. Auâor* 
Wfenicum ferny mineralifatum > minera alkjtfiente, 
teJfuUs vel plunis micanu. WalU min* 

marte fttlphurato mineralifatum. Bauixu 
mîn. i.47y. $. p. 
albicans ^fpUndens. Wolc. min. i2S« 
mineralifatum informe » particulis pla^ 
nis, aliis , nitidis. Cartn, min. j8» 
mineralifatum ^fragmentis planis , ni^ 
tiJis , albicantibtis* Sy&. tidX. XII«. 
ii8.no. 5. 

metalliforme ferra mixttun^ Cronftedt* 
min. 243. B, 
Mine deier acfénicale. Mann. Éxpof de^ min. 
p. Si. 

Cette elpèce contient moins d* Arfénîc , 
mais plus de cobalt & de fer que la pré- 
cédente. Elle ne diffère de la mine de fer 
arfénicale ( <î K. ) que par une plus grande 
quantité d'arfénic jointe à une plus petite 
portion de fer. Cette mîne a la couleur 
blanche ôc luifante de Tétain , ôcpour Tor- 
dinaire fa blancheur ne s'altère point à 
air. 
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. cubes rhombéaux ou rhotnboïdaux. (^Eff.dt 
Crifl.p.^iS,) Ces cubes forment un grouppe 
allez confîdérable mêlé de galène , de mine 
de fer Tpachique grife & de pyrite fulfureufe 
€n petits grains fuperficiels : de Frcyterg. 

Arfenkum nàmraUf/uum cryfidlifatum cfdivum* Syft» . 
oat. XlU 1 1 8. n"". 8. Minera Arfenkï dba tejftêlaris. 
Wall, min, 117. 1. 

0-0 B. 2, Autre , crillalUrée en lames pofêes de 
champ, comme lesfpaths dits en crêtes dt coq. 
Elles font entremêlées d'une mine de fer fpa- 
chique écailleufe » grife : à^Ehnnfriedersiorffl 

Ces lames vues a la loupe , paroUTent réfulter d'un 
amas confus de petits criftaux rhomboïdaux comme 
ceux de Varciclè précédent , mais comprimés. Voyez 
U Catal. raif de ijfz^n'* SPS* 

0-t> B. 3^ Mine d'Arfenic blanche folide & crîl^ 
tallifée » dans du quartz blanc » mêlé de 
criftaux de roche ; d^Alunberg. 

p^ B. 4« Mine ^Arflnic blanche folide & lamel* 
leufe, avec mine d*étain rouge âtre , dans 
une gangue quartzeufe : àiEhrenfriedersdorff^ 

00 Bé y* Mtnê d*Arfinic blanche » difpofée pat 
veines & par taches t dans du quartz : de 
Schanfeli » en Bohême. 

0-0 B. 5, Autre à gros grains /dans de la mine 
de fer rougeâtre : de Geycr , en Saxe. 

B. 7« Mine iArfinic blanche à facettes bril-*. 
lantes éparfes dans une mine de fer noirâtre 
^ttirable à l'aimant , avec blende & galène i 
^Utoe , en Sudermânie. 
MiHraArfetméMaftU.wmcans*Wi\\mtuxz7. a» ; 
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»o B. 8. Autre dont les laxofiS^ plus raflèfH^ 
hlées , ont une blancheur & un éclat extraor^ 
dinairesi fa gangue eft le quartit : du Dau* 
pbioé. 

Cette mine » qui rend par quintal 6p Viv, d'ârfénic, 
»o \ivt€s de fer & 1 1 lines de Cobalt , a préfenté a M. 
Sage , qui ea a tm, Tefiai» une fingttkrité qui la dif* 
tiûgue de toutes ks mises connues : lorfque VaxCénvc 
en a été enlevé par la torréfàâion , il rdle fur le cefl 
une ftiafle brunâtre ^ foQple; , molle de tenace confine 
et la cite , mais qui , . en fe réfroidiflant, prend de la 
folidité f de devient alors fragile Se cafTànte* 




ESPÈCE III. 




ou SULFURSU^E. 
appellée par quelques-uns Pyrite d'Offinmn. 

Minera arfinici cineren. Au^or^ 
Arfenkumfcrro fulphurato min^rallJamm.CtonSi 

mîn. 243.A. 
^ 1 fulphuratum vel mintralifatum , clnt" 

no-cûtruUfctns^ mUans^ Syft. nat* XII^ 

A firro mintralifaeum > miner d difformi , 

granuUs cinereo - c(Erulefcentibus mi^ 
cante. Wall. mîn. 228. 
Pierre arfénicale. JP'all. ibid. Trad. Françoîfe^ 
Pyrite pierreufed'arfénic» B^nt^ min. t. 2./. 152,» 

Cette elpèce , ordinairement compade , 
làns figure déterminée & d'une coulçur 
plus CHbfcure que la précédente ^ eflnûnér 



ralîfée par le fer & le foufre. On en tire 
le Réalgar par là calcination. C eft peut- 
être à une pareille décompofition de ce 
minéral par les feux fôuterrains que Ton 
doit V Orpiment natif. 

O-o C. I. Mlned!arfénicfutfureufe, înforffie, d*uii 
gris cendré tirant fur le bleuâtre , entremêlée 
de mine de fer noirâtre en particules luifan- 
tes , attirables à Taimant , dans da quartz : 
de Lotfafcn , en Dalécarlîe* 

Cette mine donne des étincelles lorfqu'on la frappe 
avec le briauet , Âc répand , par la collifion , une forte 
odeur d'arlénic. 

JO-O C. a. Autre dont la couleur tire furlenonr;- 
elle eft mêlée de pyrite cuivreufe & vient du 
même endroit que la précédente. 

Cette mine paroît a?oir éprouvé de l'altérarion. On 
en lire difficilement des étincelles avec le briquet » «t 
elle n*a rien d'attirable â l'aimant. 




ESPÈ CE IV. 

CHAUX BLANCHE p^^A- C/^«/«';«**f«;^«^ 
séNIC NATIVE. D. Y'i'^^ ^'^' ^^^«"• 

Arfcnicum nativum JimpUx farinactum. WalU 
min. 211. 2. 
nudum , purum ypulvtnihntUm , nlhum» 

Carth. min. ;'7* 

nudum umum « tf/^u/n.Wott. min. 2 2. 
calciformt , feu Calx arjinici natita^ 
purapfriabilis^Gïonfk.min. i^o. A.i« 




!i7* Description 

'iâjrfénic en chaux blanche, ou Arféalc pur* 
Monn. Exfof. des mn.p. u8* 

On rencontre cet arfénîc en chaux fous 
là forme d'une efflorefcence blanche , à la 
furface & dans les cavités de certaines 
mines : tel eûunjinter blanc mammelonné 
de Sainte-Marie-aux-mines , qui contient 
une quantité afTez confidérable de cette 
chaux d' Arfénîc. {CataL raif.de lyyz. n^* 
i5o2.) Peut-être provient-elle fouvent de 
la décompofition des niines d'argent rou- 
ges , lorsqu'elles paffent à Tétat d'argent 
vierge ou de mine d'argent vitreufe. 

O-O D. I . ChdHx dArfcnu native fous la forme 
d'une efflorefoence farineufe blanche» dans 
les interdites d'un fpath compaâe blanc qui 
fert de gangue à de la mine d'argent vitreufe* 
Koye[ U morceau décru ci'-de£us 3 B. 4. 

La même efflorefcence arfénicale blinclie , accom- 
pagne aufli la mine d'argent vitreufe , fur le morceau 
de Kuffermckel décrit au Cobalt» £(p. IV« var. 4. 
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ESPÈCE V. 

^ RsEKie BLANC CRIS- ^^^rchfichtigef'hrifid* 
jOL TALUN natif. E. Yfch'^'^fi^àc^^^. 

'Arftnicum ruuivum fimpUx $ryJlalUnum. WalL 
inin«22i«5« 

Arfenieum 



t) É M lïîÈ II aux; itjif 

ÀtfenUum nudum ^purum , cryPallinum , album i 
nitidum^ Carth. min. <y. Syft, nat» 
Xltii7. 

i ' ■ " ■■'■ nudum , tryjiattlnum , album. Wolt. 

% -min» 28. 
■' ' " ■ caklformt fetl calx Affenîci nativa / 
/'i/ni: » ihduraid. Cronft» min» 240. A» 

Verre d* Arfénic tiatif. Sage , £/e/w. A /«//i. doc. 
p. i Sy. 

Celui-ci ne paroit différer du précédent 
que par (à forme qui , pour Tordmaîre , eft 
criftallifée en aiguilles oblongues , polyè- 
dres , blanches ou jaunâtres, demi- trans- 
parentes 6c concentrées en étoiles ou ea 
taifceaùx* On le trouve particulièrement 
avec les Mines de cobalt grifes. Henckel en 
a remarqué fur celle de Joachimfthal^^ en 
Bohême; Mi Cronftedt fur celle d'y^/2- 
dreasberg au Hartz , & M. Sage fur celle 
de .la Vallée de Gijlon dans les Pyrénées 
Efpagnoles, Voyez le morceau décrit ci-^, 
deffuslîtB. j. 

ESPÈCE VL 

ORPIMENT NATIF OÙ ARSE^^GidîégeH'C^ir. 
NIC JAUNE NATUREL. F. (»»«^desAU 

^uripigmtnium foffiU crujhfum. M ercat. métal, 

Yatic, p, 73, . 

S 



Wf4 Description 

Calx arfenUifulphure nàxtajlaya. Cronft. mîfi; 

241. a. 
Arfcnicum fulphuri ^ lapide fpatofo & micacto 

miruralifatum , mincira Jlavefccntc. 

V^alKmin. 224. 

mintraltfatum^ ex lamtllis Jlavis ^Uri'- 

dentihus y imbricatis^ compojitum^ Car» 

fnin. $^. 

luuum » tamtllaium^ micaccum^ W^olt* 

min. 2%. 
Pyrites auripigmcntum feu pyrites nudus fiavus ; 
• micis auratis» Syft. nat. XII. z 1 5. n*', 2. 
Orpiment naturel ou arfénic combiné avec le 
loufre , fous la forme de chaux. Monn. Exp. 
des min. p. /26*. 

Cette combinaîfon naturelle de larfé* 
îiîc fôus forme de chaux avec le foufre , 
paroît provenir de la fublimatîon d*une 
iriîne d arfénic fulfureufe , ( 0-0 C) opérée 
par les feux fbuterrains. On trouve cet or- 
piment en maffes peu régulières d*un beau 
jaune citrin tirant quelquefois fur le ver- 
dâtre ou le rougeâtre : les lames luifafites 
qui le compofent ont été prifes par quel* 
ques-uns pour du Mica. 

p-o F. I. Orpiment natif ^^n mafle lamelleuiè 
demi*tranlparente , d'un beau jaune luifanc» 
tirant fur la couleur de l'or : de Hongrie. 

AHrtfîgmentum cimnum.yffs\\. min. xx4« i. jiuri» 
fiffnetiUêm nmivum çkrme - vmiefitm* Bom. min* %*> 



îG P.. î. Autre plus opaque , d'un jaun^ mat|^ 

ttiâis luifant ditis fes caflures* 

__ ♦ - - ^— ' 

CK) F. 3, Orpiment natif des Indes orientales. Il 
eftd'un jaune clair & plus ferré dans foa 

. tiflu que les précéëens. C'eft le Pacha-focha^^ 
/t«/» d45 la Côte de ÇorQmandeU 

■< Rffigalhtm fiavumi Waii. min, 111. t.. ^ 

tK) F. 4, Autre, appelle aux Inàtt'JridtaUmi 
' Sa cauleur cft d'un jaune-terne verdâtre, 

C-o F, y. Orpiment natif, d^vin jaune rQU^éâtre 
' ou orangé. Il eft en mafle fol ide cotnpofée dé 

lames parallèles. C'eft VErra-pa^kanum^deg 

Indes orientales* 

^uriftgmmtum ruhrojlavnin. Wall. mîn. 114, *.' 
Jiurifigmentum nmivumfia^VihrHbeJcensi Bom/miri; *. 

p. 4'p. 




ESPÈCE vil." 

TyÊALGAR HATÎF OU JÀsè" f^^^^ ^ f>permm 

'jirfeniam fundaraca Teù Arfeyàcumr nudurà ru^ 

^ brum. Sy ft. pat, XIL \ ly^ n^ ^. 
■ ■' . ■ ;> ■ .nativum purum y fulphut^e mixtumi 

ri/èra;72. WalL njin. 32^* 

m*rtt/n , înierdàm éryAallinUrh. lOToIt^ 

min« 28. 

»tfrf»m ^fulphm^e''mîxiufn],frajgmm^^ 

nitidis , g/iîA/'ij , opacis quod ôbfciirè 

rubrum Sàndarjtcha feu luteum /!//{** 




ÎDescuiJtîo» 

€âix a^femcifulphùn mixta rubra. Cr6nft« mtnï 

Cctxe combinaifofl de rarfénic avec le 
ibufre n'cft qu'une variété de refpèce pré- 
cédente. L'arfénic y eft aufli à Tétàt de 
chaux ^ mais le foufre y domine davantage ; 
il y en a d opaque & de tranfparente. On 
la trouve en Saxe ^ en Suède & en Hon- 
grie , mais fur-tout aux bouches des Vol- 
cans où elle eft fublimée par Tadion des 
feux fouterrains.- . . 

Ç-O G« !• Rcaigar natif en petits criAaux tranf- 

* jpâfens, rouges comme des rubis » formés 

' \ d'un prlfme hexaëdre comprimé , terminé 

par deux pyramides dièdres dont les plans 

font pentagones. (£^ de crifi, p. ^14.) Ces 

ériftaux. connus fous le nom à^eRubint tPar^ 

finie , font éoars fur une gadguç pierreufe 

chargée de ceux fels ammoniacaux (levi- 

triohque & le fulfureux) joints à du vi-> 

triol maniaU Oti les trouve à la Solfatare & 

. fur le Véfuve dans le Royaume deNaples. 

iRjflgdllum fellHeidnin. Wall. min. iii« 4. 

XyO G. 2, Soufre, tranfparene rouge ^ de la Gua« 
dek>upe».Ceft un loùfré en maiTe irrégulière » 

; coloré par l'arfénic avec lequel il a été fu<-> 
biimé par i'A^ipn du Volcan fur lequel on I9 



trouve 
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; Catih, mm. SHl^ln0f:^fhiAyiimj riiàmi MafhmMm. 
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X>0 G. 3. Soufre 6 arfinic fondus & vitrifiéspat 
les feux de l'Etna. Ces deux fubflances foî-' 
ment une mafle rougeâtre , opaque, poreufe 
& luifante, chargée à'arflaic bûnc cnfiailin 
en lames triangulaires, dontquelijuei unes ù. 
léUDilTent ea oâaëdres. 
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SOUFRE, i. 
ESPÈCE L 

50UFRB riSRGE au( Geiiegener -fihwefiî iet 
NATIF^ A» { Allemands. 

Sulphur nativum tf; vivumJD^\^ Pharm. p. a^* 
•— — — /»è//Vtt/»> purum^fiavum^ Wall, min*: 

•— - nativum vel PhlogîjSon nùattaU add^ 
yhrioli juncbun. Cronft.mie. i^i. 

• — yirgincum autmudum^ naêivum , luuum i 
diaphanuml Walt. min. a J. 

* /5ri^«/w firmïtex i^ûha^nns ^pummyfiavum^ 

Carth. mÎD, ^ - 

Pyrites nativus feu nudus^ dîaphanus^ Syft. nat; 

XII. 113. n*. u 

On trouve le foufre pur & fans mélan- 
;e ^ non feulement dans les bouches de 
blcans, où il a été fublîmé par les feux 
fouterraîns ; maïs on en rencontre encore 
dans des pierres calcaires crîftallifées> 011 
il paroît avoir été formé par la voie hu- 
mide. Ceft même alors que fa criftallifa* 
tÎQn efl la plus régulière & la plus dift 
tinâe, 

^ A» 1;: ^pufrt natif tn crifiaux oâaëdres^ 




ESPÈCE IX 

PYRITE MARTIALE INFORME (W''^ " **«» 
OU Pyrite sulfureuse. B. |J« aUcoh 

( Voyez U mine de fer , Efp. VllL) 

^ynitsfulpkwtus rudîs. Auâon 



\ 



DE Minéraux; 2ijf5| 

tranfparens , d'un beau jaune citrin , & tron- 

Sues aux fommets. ( E£\ de Cnjl.p^ 2ffz. ) 
^n trouve ces criftaux grouppés parmi d'au** 
très criftaux de Spath calcaire pyramidal » 
dans des géodes calcaires ; à fix lieues do 
Cadix« 

Pyrites nativtts eryftalUnus o^aedf us y alumnifirmisj 
fyramtdshus tranfamh abheviatis. Syft. nac XII. 1 13. \ 

n'*. X. <P. 

^ A. 2. Autre» en très-petits criftaux oâaë^ 
dres > épars fur de la inine d'antimoine rouge» 
^c'j^^i; les morceaux décrits ci-defTus t D.2« 

^ A. 3. Soufre fTâ/zy* tranfparent » jaune, cil 
fragmens irréguliers ; de la Guadeloupe. 

Sulphur ih/um feîlucldunt.yf^ alL m'm, 113. i.Sulfhuf 
nudum luteum i^vwmfum mmtium. Wolu ipin. i p 

^ A. 4. Soufre natif Qjp^qtx^ & d*un jaune ver^i 
dâtre ; de Sicile. 

natrvum cfacHm , colcne *uariû. M/olt. min. x 5* 

^ • A. y. Soufre natifimpisx ou'miSIangé > gni: 
des Indes^Orientales. Il eft opaque. & reuemr 
ble au Soufre vifàM commence* 

Sulphur nafivum mmiçnis fefç^in^ colfurMum* W^\L 
imn. 114. 




Ç ^ ^ C & I p T I Q t^ 

Sulphur fnartt fatutatum uxtutâ ctqUalï^ vtl ejia^ 
fybcâ vcl granulata. Cronft» min, IJ2, 

B. 1. 1:^. 

* ■ ' j crro mincmtifatum , mincrd difformi ^ 
pallidi fiavd ^ nitentc. Wall. min. 2f y. 
'fcrro mixtum > informe , pondcrofum , 



flï/iiri fiayum , fupcrfic'u plàniufculâ, 

Garth. tmin, fl. 
Pyrîus fcrri mincralifatus , amorphus ^fcintUlans^ 

Sy{^. nat. XII. 1 1 j. n^ jf. 
ttrrum paÛidï luteum , fp^ndens , pùlymorpkum. 

Wolt. min. 51. 

Ces Pyrites ^ que 1*011 trouye eti mufles 
Continues plus ou ^loin^ cpnii4^r^bles 
-dans k plupart des mines métalliques^ 
font très-abondantes en foufre & pàffent 
virement à la vitrioliiàtîom Outre 1 utilité 
dont elles font^ en qualité de fbndans^peur 
ie traitement de certaines mines , ce font 
elles gui fournîffent la plus grande partie 
du Soufre & dùVitriol, qu'on voit aujour- 
d'hui dans le commerce.On ne dira rien ici 
des altérations qu'elles éprouvent naturel- 
lement dans Tintérieur de la terre , foit 
par la voie humide y Soit par la voie fée Ae ; 
parce qu'il en a déjà été fait mention di- 
defliis, parmi les mines de fer qui provien- 
nent dç la décompofition de ces Pyrites, 

(Toj.^ ^ H;J; L, p. Q. R, &c, ) 
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^ B« !• PyriUr maniaU informe^ folide» im% 



De m I n i^ r a u~x; 281' 

S; compaâe » entre deux lifîères très-minces 
de colubrine feuilletée brune; des n)inesde 
- Louift en Weftnianie, 

Cette Pyiite efl d'un jaune pâle & fort attirable pir 
raimaot. ryrites fulfifttnus y furus^ nudus^WalL min* 
115. I. 

^ • B. â. Autre , à particules plus fines & d'un 
gris jaunâtre , attirable au(R par l'aimant :: 
de la mipe dé ciiiyre à^ K-h/wn^i en Smo- 
lande. 

^ • B. 5* Pyrite maniaU informe , à gros grains» 
dont plufîeurs afieâent la forme cubique^ : 
de Fabli^n , en Dalécarlie. 

I^Ie efl fans gangue , & Taimant ne Patdrc point. 

^ B. ^, Pyrite martiale informe^ à petits grains^ 
friable & tenant or : du Vivârais, 

Réduite en poudre, elle fe montre en partie attirable 
par l'aimant* 

^ B. j. Pyrite martiale informe^ dans du graîs: 
^ dç Fahtun^^ Les particules qui la compofent 
font prifmatiques , luifantes & ftriées. 

C*cft le Bafalte pyritettx de M. Cronfïedt. 

.^ B« 6* Pyrite martiale en aiguilUs pri/mati^ 
quesy dans du quartz : de Danmmore^ ea 
. tJplande. 

^ B. 7. Pyrite martiale informe , qui s'eft dé- 
pofée par couches protubérancées \ comme 
fi elle eut été en fufion : de Foigtland. 

^ B. 8. Pyriu martiale informe^ en petites maf^ 
fes ovoïdes , noires > comprimées^; ouSchiflè 
6l umineux H^ndtarum , en ^canie^ 

. T^^m fchifiplMs ^ fiiidftl ^ Unfic^lfnrJf , atef. Sij^ vau 
XII. I^ûn^ xu 



"dSa Description 

^ B. p . Schifii alumineux ou pyritcux, en bou^ 
les liflfes, noires, & très -ferrées dans leur 
çiilu s de Saalfildm 

Elles contiennent quelquefois du Cobalc ou de rArféoic. 



ESPÈCE IIL 

T) rÎRJTJB MARTIALE Eir< ^^g ' ^ ou Kf«^. 
X GLOBULES. C. ^W/i^ des Allemands. 

Pyritœ globofi vei globuli pyritactU Auôor. 
Stdphur mittiralifatum , minera gtobofâ concre^^. 

mm. WalU min. 211 6« 
' ' firro mixfum » globcfum » pondcrofum i 

dilutifiavum. Carth. min. ^r. 
'Pyrites mintratifatus aggrcgatus %figuraîus. Syft* 

nat, XII. z 14» n°. 4. 

> mmgîncus , c2//«^ protubcrantiœ acitmi'* 

natcefunt diamantis inftar.Mu{.BrvLC' 
kenhof. p. 6f, 
I iiiiii firreus , globofus , pyramidibus ^uadrari{ 

gularibus promîmes undi^ afpeu 
Scheuchz. Oryâpgr* p. 18 5. 
Pyriu globofi intàs ftriaii ^ ftriis a centra ad cir^ 
cumferentiam excurrentibus. Cappell# prodc^ 
cryft. p. 3y, 

Cette efpèce, quoique très-abondMtc 
en Soufre , Teft un peu moins que la pré- 
cédente 5 mais elle n'eft pas moins facile 
à fe vitriolifer. On la trouve en petites 
piaffes folitaires dans la craie ^ Targille^la 
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ttarne, &c. Souvent, même elle fe ren- 
contre à la furface & dans les cavités des 
mines de filon. Son tiffu eft prefque tou- 
jours aiguillé ou ftrié du centre a la cir- 
conférence. Lorfqu'elle fe décompofe 
par la voie féche ^ elle paife à Tétat de 
Mine de fer hépatique ou d'un brun rouge ^ 

4^ C. !• Pyriu maniait en houle , hériflee à (a 
furface par les fommets pyramidaux des ai- 
guilles qui la comporent : ces aiguilles, font 
tormées par deux pyramides quadrangu- 
laires, inégales & oppofées» dont la plus 
longue a fa pointe au centre de la pyrite & 
fa bafe à la circonférence où fe termine la 

Îiyramide extérieure qui lui eft oppofée. Ce 
ont les fommets de ces dernières qui for* 
ment les inégalités plus ou moins faisantes 
delà furface. (EJ/l de cnfi.p. z^e&fMV.) 

GloiuH fyritoieiffhitia. Wûl min. xie*u 

.^ C. 2. Autre de même forme , mais coupée 
en deux hémifphères , & polie dans le plan 
de ùi feâion, ce qui la rçnd propre à réflér 
chir les objets comme un miroit. 

La Pkrre des Incss eft une pyrite de cette efpêce oa 
une pyrite cuivrenfe', â laoaelle l'art adonné le poli» 
. Vovez U Cainl. thM. jpavUa , tam. x. p* 341 • 

* * > 

- * 

^ C. 5» Pyrite martiale en boule ovoïde ^ dans 

laquelle les pyramides de la furface font fort 

faillantes & rapprochées en mammelons» 

comme dans les pyrites çn grappe. La cou^ 
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elle cxtérieu'^e décompofée a pafle à Tétat àf 
• iU/'/iè ^«yîr */w/ïtf ou hipadqiu. ( ^ !»)• 

Globuli pjritiKei oblqngi WalL min. 1 1 tf. 3. GhtM 
fyrhacei cplmfuCco vel ruhefimtu^dJA. iniD. 2^16.^ 

^ Ci 4. Grouppe dePymef marnakscn glçBuUs; 

' au milieu xluquel eft une idunitt pyritifée dii 
genre cle$ cœurs marins. Le centre de ce$ 
pyrites eft dans (on état naturel . maïs let 
parties voifînes de la circonférence ont 
éprouvé de ^altération & forment une Minù 

, *4^ fir hipatiçiut, incrijftée d^Ockrc jaunâtru 
{ Voyez <J î. y . ) 

GUdfult pyriucei fsllidkfi^^ ^alU min.. ri& i« 
Les parties ât cette pyrite qqi (bat décompofées^ ne 
contiennent plus de (oufre* 

j^ C. f • Pyriie manlaU *n huU > dont la far- 
lâjce eft l^rnelleufe ic proiubérancée. Le cen-^ 

' tre eft encore py riteux » mais le reftc eft dé- 
compoie U 9 l'état 4e o^ine de £er hépati«^ 
que méié^^ d'^cHre martiale couleur die rouille» 

Daris cepaflage de la Pyrite i an nouvel état, par la 
pette 4p rpufre <)ui la nûnéraliibic , les parties qui fe 
décompofent offrent ordiqairen^nt des cpuleurs,variées 
plus ou iiiokis vives , qui châtoyeot comme la gorge 4e 
pigc^on. 

^ C. 6\ Pyrite martiale ^toluteufe à couches 
concentriques. Sa furface * quoique protubé- 
tancée > eft afiez liile ; mais ^intérieur eft re- 
jtlarquable en ce qu'il s'y rencontre des mar- 
caffites^ cubiques couleur d'or , de la galène 

;. i^ gran4s^ cubes , du fpatk vitreux en ^etks 

cubes »& 4? quartz en partie cnfidlUfl \ da 
Hongrîef 
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ESPÈCE IV. 

PTrITE MARTIALE C, . ,, „ , „ 
POLYGONE. D. J«'«-*'^e/^'^'&Je5AlIeii|. 

Ctyjlalli pyritaui vel drufa pyrltatta. Auâor» 
Sulphur fcrro mineralifatum forma çryjlallifacd^ 

Va!!, min. 217/ 
■ ' martt faiuràtum , cryPallifatum. Cronft« 

min. 15*2. B, A, 
' * ' firro mixturh cryjtallinum yponderofum , 

diluth fiavum. Carch. min. yi; 
Pyriiiscryfiattinusyel ràineraUfatuscr^Jiallifàtui^ 

Sy&. liât. XIL 113. n»^ j. 

Cette efpèce, qui varie beaucoup dans 
la forme de fes criilaux^ efl d'un jaiiii|$ 
plus ou moins pâle ; elle eft moins fujet« 
te à s'effleurir que la précédeilte , ce qui 
paroît provenir de la laturation plus exac- 
te de fes principes conftîtuanS. Elle perd 
néanmoins très-fouvent par la voie féché 
le foufre qui la minéraluoit ; elle brunie 
alors ^ devient refpèce de Mini de fer 

hépatique dont on a parlé ci*dé0us { $ J.) 

> 

^ P. l^Pyrius maniais, Jbliiàiris, criftaKifëes 

/ en cubes reâaogles dont les bords & tes an- 

' gles font entiers. ( EJjl di crifi^ pé 3 00^ Far. 

/•) Lies unes font luifances & d'un jaune pile » 
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d^autres Toiit plus ou moins obrcures & com2 
me rouillées par Taltération qu'elles ont 
éprouvée à leur furface. La plupart de ces 
dernières font cuivreufes. 

MarcajfitA hexsedfiu teffuiaris, "^âlt. min. 2. 17. U 
Tyrit€^fHf€Hscuhkuu^2\\. min. ti8. 3,Voyezau Fer, 
Efpé IX. var. 6. 

^ D. 2. Pyrius martiaUs en petits cubes rec* 
. tangles, luifans» épats dans du fchifte : de 
.Baffe-Bretagne» 

^ D. |. Autres • d'un jaune tr^s- pâle & de mê« 
jne forme, dans une mine de fer rougeâtre 
qui paroic contenir du cinabre : de Franco*^ 
nie. 

^ D. 4. Autres anffi trèsplles, dans les ca^ 
vités d'une mine de cuivre jaune & colorée^ 
mêlée de criftaux de quartz ; de Planché-Us* 
Mines. 

^ D. y* Pyrites martiales en Cubes redangles; 

3ui le confondent en une maflè gtobuleufe, 
e la forme d'un rognon ^ du Diocifc JCA^, 
leth. 

Globuîi fyrhacei hêfmffhêrick ^all. min» xi^* i» 

^ D* 6. Pyrite martiale en petits cubes lui- 
fans , pelotonnés en mammelons fur une py-* 
. rite aiguillée » mêlée de quara en partie crif* 
, tallifé j de Hongrie. 

* * 

^ D. 7. Autre» dont les cubes forment par leur 

. réunion une maflè cellulaire & caverneufe 

incruftée de verd de montagne : quelques 

; parties font à l'état de Mim de fer hépat^up^ 

1 , .- ^v.^^\ 



MarcaHliu hexitedricA ceU$dares,'Wa\l.mm, 117. f* 
Voyez le morceau décric ci^deÛ^us au Plomb, EKp. II. 
var. i^. 

^ D. S. Pyriees martiales, folUalres^cnOialliféeB 
en parallélépipèdes reâangles dont les bords 
& les angles fonunciers. (EJf.dc criJl.p*jOim 
yar.z.) 

Marcajjtu hexaedrîcA frifmuttcs^ Wall. mîo. xi7é 5. 

^ D. 5). Petites Pyrites martiales Jblitaires^ d'un 
jaune blanchâtre » ou d un gris clair , criftal- 
lifées en cubes ftriés fur toutes leurs faces ; 
les ftrres des faces oppofées font parallèles 
entr'elles, mais perpendiculaires à celles des 
faces voifines. ( Effl de crijl. p.joz. Var. 3 
& 4. 

Les Pyrites de cette variété de forme font fouvenC 
çuîvreufes. Voyez au Fer, Efp. IX. var. 4. 

^ D. io« Pyrites martiales, Jblitaircs, cn&a\lU 
. fées en cubes obllquangles , dont les bords 
& les angles font entiers» ( EJf, de cri/l, ibid. 
yar, 4.) Les unes font totalement à l'état py- 
riteux ; d'autres font recouvertes d'une croû- 
te ferrugineufe brune d'une à pluiieurs li- 
gnes d'épaiffeur ; d^autres enfin ont entière* 
ment paifé à Tétat de Mine de fer hipatique% 

<(îJ.7-) 

AÎMTctiJpu hexaedrkék rhomhoidaUs. ^all. min. 117» 4. 

^ D. 1 1« Pyrites martiales de la variété précé- 
dente , grouppées en malle irréguliére & la« 
melleufe : d'Angleterre. 

^ D, l2.PyritesmartiaUstfolitaires,ài4fa^ 
^ttes , ou çrift^Ufées en cubes dont les aiH 
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gU$ folides font plus ou moins troDqués. (Ef^ 
iUcri/l. ibid. Far. 3 , 6* , 7. ) 

FJies contîenn6ût ordînâircment.un peu de ctuvré». 
Marcafiu decateJj'araedfUA. Wall. min. 2. 17. 9* 

^ D, 25 « Pyrites fnariialiS^ /bluaires^ i 1 8 /^* 
ce//e5 ou criftallifées en cubes dont les bords 
font plus ou moins tronqués. C^^ decrifi.p. 
3 o^, ^tfr, ^ ô'^O Ces pyrites , dont \qs trois 
cotés les plus proches font flriés dans l^ 
même direâion , pardiflent être une variété 
de celles décrites ci deffuis ^ D* 9. Le paf- 
fage d'une forme à l'autre eft fenfible fur la 
plupart d'entr'elles. Il s'en trouve auffi de 
^ cuivretifes. 

Fyites cryftallinui ûâ^ffdeeahedrns Syd. nat, XII* 1 1 4. 
n . j. jf» 

^ D« 24. Grouppe de Pyrites martiales , de la 
variété précédente ; leurs cubes fe pénétrent 
l'un l'autre dans des dîreâions très-différen- 
tes , fans que le parâltélifniie de leurs côtés 
foit en rien dérangé. 

^ D. 2y. Pyrites martiales doJécaidres ^ (olilài* 
res ou grouppées. Les unes font d'un jaune 
pâle éclatant » les autres.bïanes &• comme 
rouillées à leur furface. {EJf.de crifi. p. j ai» 
Var. 10.) 

Marcaffiu dodecahedricA. WalU uiin. 1 1 7. 8. ( Voyez 
des Marcdjfites cùîvreUfis de mériiô forftie , ci-af rès 
cfp. VI. var. 5 Ôcfttiv.) 

^ D. 2 5. Pyrites martiales de la variété précé- 
dente» éparfes dans une liiiiie de fer brune Si 
ôchracée j du jpays de trènsi ' ' • • 

^ D. 17. 
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^ D. 17. Pyrintmamalu criftallifées en lames 
dentelées plus ou moins épaifles , pofées de 
diamp £!c très-^ferrées les unes contre les auH 
très, comme les fpaths dits m crêtes de coqi 
Elles font grouppées fur du fpath vitreux ca« 
bique $ mêlé de galène à grandes facettes : 
^u Comté àe Darby , en Angleterre» . 

MMTCfijftu bruâênu, ^all. min. 117. ii« Voyez le 
Cacal. raif. de I77t* n^. 333 Se fuiv. 

^ D* 1 8. Autre grouppe des mêmes Tyrues em 
crêtes de coq^ où fe trouve du pétrole ou bi^ 
tume noir liquide» qui fuinte de pluiîeurs 
endroits du morceau. 

^ D. 19* Autre , fans fpath fufible: les lames 
pyriteufes qui compofent ce grouppe fonc 
plus minces & plus (aillantes. 

^ D. 20. Un grouppe des mêmes Pyrites en 
lames dentelées 9 totalement décompofé» 
|C*efl:-à-dire » à l'état de Mine de fer hntne où 
hépatique. ( ^ J. J & a. ) 

C'eft la' Pyrite krum des Mioéralogifles : ( TyrHn 
fiijcus lamellofits.W2àU min. &i8. i.) mais, quoiqu'elle 
confi^rve encore la forme d'une pyrite , elle n*en a plus 
les propriétés. 

ESP.ÈCE V. 

PYRItE MARTI ALB IHFORMf C 
TBNASr CUIVRE , apptlUc J^^'^'' 

wtgaîrcmtnt PriUTS cvirREUss. \ ^,i^ 
CF^ei aux miaei dç CiMVrt 1^ ^p^ces Vni 

T 
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PyjiiU fitbfiavus cupntis. Aiiâor, 
> ' ■ ' firrto - cuprois » matrice dtU^fctnu vel 
vitnfctnu vel apyrd. Syft. nar. IX. 

» i ' ■ tfiyri mimratifaius amorphuSt nonfcin^ ^ 

iillans^ Syft, nat. XII. i ly. n^ <J. 
iFoye{ fes autres Syoonimes ci-dcflus g J» ) 

Cette e^èce eft peut * être de toucea 
les Pyrites la plus abondante en foufre. 
Plus elle contient de cuivre plus fa cou- 
leur jaune tire fur le verdâtre. Il eft affez 
difficile de diftinguer au premier coup- 
d œil celles qui font d'un jaune pâle^ d'a- 
vec la Pyrite martiale informe pure qui 
montre aufli cette coulew. Le caraâére 
que M« Linné leur afltgne^ de ne point 
donner d'étincelles lorfqu'on les nappe 
avec le briquet y fne convient qu'à celles 
de ces Pyrites qui tirent le plus fiir le ver- 
^tre^ ou qui ont déjà éprouvé quelque 
altération dans leur tiflu. 

^ £• !• Pyrite martiale informe^ tenant ctdyre^ 
éparfe , avec galène , dans une roche quart-- 
zeuze mêlée de fpath calcaire & de colubrt- 
ne feuilletée : de Loefafen , en Dalécarlie» 

^' E« 2. Autre, d'un jaune verdâtre, & attira^»; 

' ble à i'aimant dans tous les points de fa fur* 
face. Sa gangue eft un quanz couleur d'eau, 
avec colubrine feuUlecée fuperficielle ; 4^ 

fiifberg. 
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^ E» f* Autre, de même couleur, & pareille- 
ment attirable à l'aimant , dans de 1 amiancd 
gtis i dt Nordherg. (JKoyei g H. lO. 

^ E» jL. Pyrite martiale informe, tenant cuivre & 
or, dans du quartz mêlé de parties cal<:airei 
& de colubrine fcuiHetée ; d'jidelfors, Pa- 
roiflè à^Alfeda , en Smolande. ( Voyei^ Q B* 

^ £• 5. Pyrilre martiale informe , r€«tf «f cmVre ; 

.dans du fchifte gris - vetdâtre ;%u Diocèfîii 

de Confirons^ 
^ E. 6. Pjyrfw mamate informe ^ tenant tumt^ 

à particules très - fines attirabies à l'aimant ^ 

& fans gangue ; de Fahlun. 
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ESPÈCE VL 

J\ Tri te martiale cris- f Manajk m 
X TALLIsâs TEKANT Ciri''<BergwuffHà€t 
r RE & fometU ARSENIC . %^ AUcmandi. 

ûu Marc ASSIT E fropreueht dite. K 

« 

Pyrius mineralifaius cfyfiaWfatm tetràidrus , oe^ 
laedrus , decaidrus & dodccaidrus. Syft, nat% 
XIL 1 14. n*. 3. *• J". t. C« »• 

Marcafita tetraidrica , eSaidrica, de<acdriM\ &c» 
Wall. min. 217. i« <^. 7* 

kfinicum mineralifatum cryfiullinum , eryftaUis 
oSaedris nigricantUfUS. C^nlu min, j8. 

I. ■ wi ■ cryftallirwm (eu mineralifamm cryâalli^ 
" fattim oSaeJmm nigricans. Syu nat 

Xlït xx8t u*. 7. 

y.. 
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rrcnieumfirrû mimralifaeum, mincrd ieffidarl u-^ 
vîdô nigrâ. WalK min, ^26. 
cfArfémc en dez ou cubes oAogones» 
Wall. mn. ibid. traduS. Franc. 

Cette efoècè a été jufqu a préfent tnî- 
ft au nomore des Mines arjénicales ou 
confondue avec ItsPy rites martiales poly* 
^ones ; xiÊàs elle ne conti^it pas afTez 
*d'arfénic pour mériter place parmi les 
^remiéKS ^ & dUe diâfere des fécondes 
{Mnr le^^uivre dont elle eft mêlée ^ par la 
vivacité des couleurs & fouvent même 
par la forme des criftaux. Larfénic ne fe 
rencontre pas toujours dans ces Pyrites^ 
Celles qui ^n contiennent , font ordinal^ 
rement d un blanc éclattant^ mais cette 
couleur s'altère quelquefois fie leur fur- 
face tire alors fur le noirâtre ou le brun 
obfcur. Ces Pyrites ne font point fujettes 
à fe vitrîolifer ; leur titfu fin , compare fie 
ieiaré y les tend Cifc^tibtes du plus beait 
poli; Elles contiennent avec le fer un 
peu de cuivre , beaucoup . de foufre & 
'peu ou point a arfénlç« 

^ ï*. I. MurcaJ^tts cmvrtujès tétraïdrts^ ott ctK* 
taltifiSes en pyramidestriangulatres dont les 
bords foBC avec ou fans bffeta.\( Eff.de^ifi. 
f%30>6* £fp. ^) Vcyé(^ lemoiiceau décrit 

^parmi les moes ^ fervclddOTas ^ F* ^ 



t» Mh90 t^^fgtmgrifi crîMUpt qtd fc Rouve (or cm 
morceair, étant de même forme que ces MarcaiCtes; 
on a liea de préfumer quelle n'en difiere- que pat la 
pottion d'argent qof elle contient* 

^ F. 2. Matcaffiui cuîvreujei exi tétraèdres j 
dont les bords font en bifeau & tes angtes 
tronqués de biais. Elles font éparfes fur un 
grouppe de petits çriftaux de rocke » mêlée 
de galène têfiulaire & de pyrites mammelon^ 

. nées ; de Srouckhaufer'MuU ^ Comté de Holt t 
sapfeU 

Voyez icsCriftauxd'jffgentffrp fiamblaUes ieeax 
de ces Marcaflites, parmi les mines d'argent*^ Efp. VL 
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"^ F, 3. Mareaj^ies eûivreufcs oSaîMsrtn crif* 
taux foliraires d^un faune pSfe ( $ J. t.) ou 

* de couleur grife ( $ D; 3^. ) Les unes Stlet 
autres viennent de Suèdes C Eff. di çrlfi. p^ 

^ • F. 4» Grouppe de MarcaJJius ciuyreufis di* 
cacJrcs, ou en lames quarrées , hlancHâtres» 
pofées de champ & tronquées en bifeau fur 
lettrs bords. (EJJl de crifi. p. S03. Vat. S.) 

^ • F. y« Marcajpus cuîvrcufes dodicaidres , en 
' criftaux foUtaires, liifes 1 éclattans, d'un jau-» 

ne vif» dont les plans font pentagones; \EJf. 

de cnf. p. 30S. Par. /o* ) 

^ F* 6. Autres, de la même forme & du mémt 
éclat , éparfes avec du fpatK calcaire, fur un 
grouppe de criftaux de quartz : du Pays dm^ 
Tièves* 

Voyez des mofccam aoalopies^â celm-d parnd les 
mines de Cuivre. â«dciItM E&. VÛL var. 1 , xo & 1 1 

11) 
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^ F. 7. Grouppe des mêmes MarcafStes, es 

. très petits criftaux/lefquels recouvrent en 

entier un fpath calcaire en lames hexagones » 

qui a pour bafe des crîftaux de roche : d§ 

* Frtyberg. 

Voyez le Catâl. raif. cle 1771. n^ x^S Se 381. 

(^ F, 8* Autre grouppe de Marcaffitts dodicai'- 
dus de la même petitefle , mais dhm éclat 
encore plus Tif, fur une pyrite martiale in- 
forme , mêlée de fpath caûcaire pyramidal : 

- d'Angleterre* 

• 

.^ F, p. Grouppe de Mareaffitts cuivnufis ilan* 

4hes» très-éclatantes , en crifiaux à 24 faceir* 

. tes» formés par des oâaëdres dont les fik 

, angles folides font tronqués. ( £Jf ds crifi^p. 

Ceft partkalierement cette variété ove Ton emploie 
2 divers ouvrages de bijouterie, (bus le nom de AÎMtr* 

\^ F. 10. Autre grouppe des mêmes marcaflî- 
tes » mais dont la furface tire fur le noirâtre 
*" par l'altération qu'elle a éprouvée. 

Crjfiallk oÛMedfA » edon fufii, sut Mê, sut fdltié 
Syft. nat. Xli I iS. n*. 7. 

^ F. I î . MâTcaffius cmvrtufes à $4 facettes » 
d'un jaune p&le tirant fur le grisâtre : Elles 
\_ font grouppées en mafle globuleufe & telle- 
ment engagées les unes contre les autres que 
la plupart ne montrent qu*un des fommets 
de Toâaëdre tronqué qui les co'mpofe'j c« 
qui donne à ce grouppe l'apparence d'im 
amas de Marcaifites cuoiquest 
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9 « 'F. 12. Marcaffius cuivmtfis icofaSlres\ on 

, en petits criftaux folitaires a 20 facettes triao« 

gulti]:es.& de couleur blanche* ( Eff. de crifi. 

^ F. ij. Autres de même forme» maïs plut 
. jaunes & plus éclatantes : elles font group-^ 
pées avec des Marcaffius cmvnufcs dodicat^ 
dres 9 dans les cavités d'une Pyrite martiale 
informe. On remarque dans une de ces cavi- 
tés une troifiéme variété de Marcaffites en 
. criftaux lamelleux qui réfléchiflènt les plus 
vives couleurs : de Thuringe, 

* 

^ F« 1^. Pyrites cùivreûfes^ crîJlaUiJies dont la 
forme paroît être le tétraëdre : elles incruf* 
tent des cubes de (path vitreux qui ont pour 
bafe un quartz pynteux , mêlé de blende & 
de galène : de Fnudtnfitin^ près deFreyberg, 

^ F. I f, Pyritts cuivrmfis criâallifits & colo- 
rées de l'azur le plus vif« lur du ipath cal- 
caire pyramidal : du Comté de Darby. 

^ F. i5. Deux autres grouppes des mêmes 
Pyrites cuivreujes erifiaUiJees » jaunes & nuan- 
cées des plus vives couleurs , fur du Cauk 
mammelonné, mêlé de fpath calcaire pyra- 
midal : du Comté de Darby. « 

^ F. 17.' Marcaffites oSaedres en vigetaticn. 
Leurs criftaux» entés les uns fur les autres » 
comme l'argent vierge de Ste» Marie O A# 
€• ) forment des branches ou colonnes arti-c 
culéés » terminées par une pyramide quadran* 
gulaire. Ces Marcaflîtès (ont entremêlées de 
petits criftaux fpathiques & quanzeux très* 
diaphanes; des mines de Comouaille. 

Ti? 
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^ F. iS. Marcaffiu Uancke JlrUe » |)6a régiK 
liére dans fa forme & comme enclavée - dans j 

lin fragment de criftal de roche » où Ton 
remarque auffi du fchorl fibreux ooir : de 
Madagafcar. 

J'ai remarqaé dans le cabinet de £ea M* Jacqmîn « 
Joaiiliei de laCoaronne, an morceaa de criftal de rocbe 
par&îtement diaphane , dont Pintétienz eft partèmé de 

Îctites jnarcaffites blanches cobiqacs 6c d!odécacdiet 
'lia éclat fingulier* 
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Note relative à la page iG^^fur 

le Plomb vierge. 

J 'AI vu depuis peu , dans le Cabinet de 
M. rAbbé Nolin , un morceau qui doit 
enfin décider la queftîon s'il exifte ou non 
du Plomb vierge. Ce morceau^ qui pefe 
environ deux livres y paroît d abord n être 
qu*une ochre ou chaux de plomb de la va- 
riété décrite aux mines de ce métal fous 
le nom de Minium natif { ^ L. j. ) mais bi 
plus grande partie eft un Plomb vierge en 
majfe irrégulierey qu'on ne peut méconnoî- 
tre aux propriétés fuivames. i^. Il eft très- 
malléable y fe coupe facilement fans s'é- 
grainer y en lames aufli minces qu'on le 
defire^ & entre en fufion même à la flam* 
me d une bougie. 2°. La Mine de Plomb 
terreufe rouge qui l'enveloppe , a tous les 
caraâères des mines de cette eipèce qui 
-ont été trouvées en Angleterre dans les 
Comtés de Darby & de Sommerfet , mê- 
lées avec de la Galène , & à Langenheck 
dans la Principauté de Naffau. 5^ Enfin, 
une veine de fchifte qui traverfe ce mor- 
ceau y & qui contient elle-même quelques 
xpolécules de Plomb extrêmement fines^ 
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fuffitpour empêcher de prendre cettcochre 
rouge de plombpour une lîthàrge fem- 
blable à celle de Tarnowitz , qui avoît été 
donnée à M,. Lehmann pour Mine de 
Plomb rouge ^ & que cet Auteur afTure 
n'avoir été qu'une chaux de plomb ordi- 
iisdre jettée avec les fcories qu'on avoit 
ôtées de la Fonderie. [ Lehm. Couck. de 
la urre , tontn J. p. 3j8 de la trad. franc. } 

IQuoi qu'il en foit des morceaux cités 
)ar M. Lehmann j celui que pofTede M* 
*Abbé Nolin ^ft certainement un produit 
de la nature : il a été trouvé dans la mine 
^e Pompéan près de Rennes en Bretagne» 
Tous les Auteurs qui ont parlé du Plomb 
ns^^ lui donnent pour enveloppe une 
terre ochracée blancne ou )aune ou rouge ; 
or cette terre n étant le plus fouvent qu un 
Plomb àFétat de chaux ^ (i le phlogiftique 
vient à s'y unir, elle doit auui-t6t fe re- 
vivifier en tout pu en partie, fuivant la 
quantité dephlogiflique qu'elle a reçu , ôc 
former ainfi^un vrai Plomb vierge environ^ 
né de la portion de cette terre qui n'a point 
été réduite. Quand cette terre eft à T étac 
de Minium ou de Majjficoi natifs y il eft évi- 
dent qu'elle n'a pu y parvenir làns Tinter^ 
mede du feu ; il ne faut donc pas re^etter 
comme des produits de l'art des morceaux 
où Ton verrolt des traces de raâion du feu j^ 



ti'ces morceaux contiennent d'ailleurs des 
preuves non équivoques d'une origine na- 
turelle, telles que de ia Galène, de la 
t^yrite , une gangue quartzeuiè, Ipachique 
ou fchiileufe , &c. D'un autre côté , le 
paflage de la chaux du plomb à l'état mé- 
tallique, ne pouvant non plus avoir lieu 
fans le contau du phlogiltique , la gangue 
pieneufe qui accompagne cette chaux en 
doit Être plus ou moins afieâée : ain(i , 
dans le morceau dont il s'agit , le ichifie a 
pris une teinte d'Un rouge pourpre, occa- 
jîonnée fans doute par fadion du feu iùr 
la terre argilleufe mêlée de terre martiale 
dont ce fchilte efi compofé. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

J}t$ noms dormis par Us Allemands à chaque 

efphct de Mine. 






B 



AmeTHftx, , 

Berg-hUu , 
Berg-éet t 

Bçrg-WuM^ 
Berg-zÀnoier ^ 
BlâmU^ 

Blauiichiyéjkhem ^ 
Bley-^de, 
Bley-ertz , 
Bl^-^antz, 
Blêyocher , 
BUy-fihweift 
Bley-Jfoth^ 
Blutftem, 
Branîd'&rtz • 
Braun-Jlem » 

Cétlmey-fiein , > 
Cement^kuffer ^ 
CrjiftMlUfirti'Jphs^lai' 
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iZ% 
^4 

xos 
199 

169 

V99 
180 
18S 

13<J 



xi% 



JL/ ♦>*«, 103 

DurfhJieMffr'kpftéilUfi 



EtfttMmueit, 
Eifin-gUmx,^ 
EifM^hfnwer p 
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APPROBATION. 

J'AI Id, par ordre de Monfeigneiir le Chancelier, na 
Mauufcrit intitula , Défiriftkn Mtthbdiqne d^une CMeâimdf 
Minéraux , & je n'y ai rien trouvé qui puiâe en empèdhct 
rimpreflion. A Paris^ ce 15 Décembre i77x« 

Sigtié, ADANSON. 



P RIV I LE G E. 

LOUIS y par U grâce de Dieu Roi^e iFranœ Ar de 
Navanre ? A nos aînés & féaax ConfeiUets les Gens 
tenaas nos Cours de Parlement, Maîtres des ReqaSw» oïdî» 
oaires de notre Hôtel, Grand Coofèil, PrévAc de Parts, 
Bailli£s 9 Sénéchaux, leurs LîentenaQs Civils & autres nos 
Jufticiers qu'il appartiendra , Salut* Notre amé le îuBaoL 
i>< Roidl DiXiisLi nous a fait expofèr ^ifii defiscroil 
iàke imprimer & donner au Public un Ouvraee de Gt oom-» 
pofitiony qui a pour titre Dtfiri^Mm MUMi^m ê^wam 
CoiUBim^ de Minéraux s'il no«s plaifoit lui accorder nos 
Letues de Privilège pour ce néceuàires» A ces Causé s^ 
voulant iavoTablemeat traiter l'ExpoCant, Nous lut avons 
permis & permettons par ces Présentes , de faire impcimcr 
ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera , & de le 
vendre , faire vendre fie débiter^ ar tout notre Royaume ,pea-. 
danc le tems de (ix années confécutives, â compter du four 
de la date des Préfentes. Faifbns défenfes à tous Imprimefus, 
Libraires fie autres perfonnes , de quelque qualité fie condi* 
tion qu'elles foient ^ d'eo introduire d'impreffion étrangère 
dans aucun lieu de notre obéiflance; comme aufli d'impri ^ 
mer ou faire imprimer y vendre, faire vendre, débiter ni 
contrefaire ledit Ouvrage » ni d'en faire aucuns extraits , (bus 
quelque prétexte que ce poifTe ^te, fans la permiiCon ex:« 
ptefle &. par écrit dudit Expofant ^ ou de ceux qui auront 
droit de lui , â peine de confifcation des exemplaires cou- 
ire&tts y de trois miUe libres d'amende contre chacun des 
cootrevenans , dont un tiers â Nous , un tiers â i'Hâtel-Dieit 
àc Paiif ^ fie Tium tiexi audit Expofàut^ ou i celui qui ^ma 
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âroît de tuî » 8ç Je tous tlipens'» «lommagés Sc^ntétêË^» â b 
Charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout a\i long rur 
le Regiftre Je la Comnuinauté d^s ImptimeurA & Libmtes 
de Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que l'ini- 
prefCon dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume Û., 
non ailleurs , en beau papier & beaux caraâeres, confor-- 
mémenc aux Reglemens de la Librairie. & notamment 1 
celui du dix Avril mil fept cent vingt-cifiq, i peine de dé- 
chéance igà préfeot Privilège*, ^ qu'avant de Pexpofer ea 
vente , le mantttcrit qui aura fervi de copie â l'impredion 
dudit Ouvrage , fera remis dans le même état od l'Appro- 
bation y aura été donnée , es mains de notre très -cher & féat 
Chevalier , . Chancelier Garde des Sceaux de France, , le 
fieuc Di Maupeou ; qu'il en fera enfuitc remis deux exem- 
plaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de. 
notre Château du Louvre^ & un dans celle dudit fieuri»^ 
Maupeou » le tout â peine de nuîlité des Préfentes : da 
Contenu de(qaelles vous mandons & enjoignons de aire 
jouir ledit £xpofant & fes ayans caufe, pleinement & pai- 
€blement , fans foufFrir qu'il leur (oit fait aucun trouble oa 
empêchement. Voulons que la copie des Préfentes , oui 
fera imprimée tout au long , au commencement ou à la nu 
dudit Ouvrage , foit tenue pour duement Qgnifiée , & qu'aux 
coptes collâtionnées par l'un de nos amés & féaux Con(ei]ler^ 
Secrétaires foi foit ajoutée comme à l'original- Commandons 
au premier notre Hui/fîer ou Sergent fur ce requis , de faire 
four l'e;[écution d'icelles , tous a6tes requis & néceffaires, 
tans demander autre permiffion , & nondbftant clameur de 
haro» charte normande & lettres i ce contraires: Car. tel 
eft notre plàtfîr. Donné a f erfailles le treizième jour da 
mois de Janvier Pan de grâce mil fept cent foixante treize , 
9l de notre Règne le cinquante*huitiéme. Par le Roi en foa 
Confeil, %»/, LEBEGUE. 

' f^'^&S§i4*«^ ^^ Kegifire XIX. Àe U Chamhi Boyde é» 
Syndicale des Dkrahres <^ Imprimeurs de Paris^ N**. 2^1 r • 
fil, 1 ^^^ïonfirmément Mé Règlement de 17Z ^^^ifaitdéftnfis ^ 
art. 4 y a toutes ferfonnes , de quelque qualité ^ cmdhk» 
qu'elles fiient , autres que les Liir aires (§• Imprimeurs , de vêtu 
ire^ débiter y faire afficher aucuns Livres peur les vendre en 
leurs fsoms ^fiit qu*ils s* en difent les Auteurs ou autrement y (j^ 
k la charge de fournir k la fufdite Chambre huit exemplaires 
frefirifs par Part. losdu mime Règlement. A Paris , te j^ 
*Jamm 177^. S^y-C. A. J0MBERT« Spdic 
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